(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
14. Oktober2004 (14.10.2004) 




PCT 



(10) Internationale Veroffentlichungsnunumer 

WO 2004/087635 A2 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : C07C 69/00, 

C08F 20/00, C08G 65/32, 65/28 



(21) Internationales Aktenzeichen: 



PCT/EP2004/003348 



(22) Internationales Anmeldedatum: 

30. Marz 2004 (30.03.2004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



(30) Angaben zur Prioritat: 



103 15 345.4 

103 15 336.5 

103 15 669.0 

103 19 462.2 

PCT/EP03/05953 

PCT/EP03/06028 

PCT/EP03/06054 

103 58 372.6 U. 



3. April 2003 (03.04. 

3. April 2003 (03.04. 

4. April 2003 (04.04. 
29. April 2003 (29.04. 

6. Juni 2003 (06.06 
10. Juni 2003 (10.06 
10. Juni 2003 (10.06 
Dezember2003 (11.12 



Deutsch 



Deutsch 



2003) DE 

2003) DE 

2003) DE 

2003) DE 

.2003) EP 

.2003) EP 

.2003) EP 

2003) DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
von US)i BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 
67056 Ludwigshafen (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): RIEGEL, Ulrich 
[DE/DE]; Kardinal-von-Bettinger-Str. 6, 66849 Landstuhl 
(DE). DANIEL, Thomas [DE/DE]; Joseph-Haydn-Str.7, 
67165 Waldsee (DE). HERMELING, Dieter [DE/DE]; 
Am Wasserturm 19, 67459 Bohl-Iggelheim (DE). EL- 
LIOTT, Mark [GB/DE]; Nietzschestr. 76, 67063 



Ludwigshafen (DE). SCHWALM, Reinhold [DE/DE]; 
Am Hiittenwingert 6, 67157 Wachenheim (DE). 

(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGE- 
SELLSCHAFT; 67056 Ludwigshafen (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfugbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, 
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, Pg] 
PH, PL, FT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, S Y, TJ, TM^ 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FT, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, Pt! 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Veroffentlicht: 

ohne internationalen Recherchenbericht und emeut zu ver- 
offentlichen nach Erhalt des Berichts 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ('Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



j= (54) Title: MIXTURES OF COMPOUNDS COMPRISING AT LEAST TWO DOUBLE BONDS AND USE THEREOF 

S= (54) Bezeichnung: GEMISCHE.VON VERB INDUNGEN MIT MINDESTENS ZWEI DOPPELB INDUNGEN UND DEREN 
— VERWENDUNG 



< 

IT) 



O 



n 

S oqx MWi/Z| = GFV 
i=1 



mit 



n 

i=1 



(0 



= 1 



(57) Abstract: A mixture of at least two compounds respectively comprising at 
least two double bonds. The mixture has a GFV 200-600 g/mol bond and at least 
two of the compounds respectively contain at least two (Meth)acrylic acid esters as 
double bond components . GFV represents the following: (cf formula (I)); cti cor- 
responds to the molar fraction of the compound (i) in the mixture, n corresponds to 
the number of compounds in the mixture and n is = 2, Zj corresponds to the number 
of double bonds in the compound (i), MWj corresponds to the molecular weight of 
the compound (i). 



(57) Zusammenfassung: Gemisch von mindestens zwei Verbindungen mit jeweils 
mindestens zwei Doppelbindungen, wobei das Gemisch ein GFV von 200 bis 600 
g/mol Doppelbindung aufweist, und zumindest zwei der Verbindungen jeweils min- 
destens zwei (Meth)acryisaureester als Doppelbindungskomponente enthalten, und GFV bedeutet: (siehe Formel (I)); entspricht 
dem molaren Anteil der Verbindung (i) im Gemisch, n entspricht der Anzahl der Verbindungen im Gemisch und n ist > 2, Zj ent- 
spricht der Anzahl der Doppelbindungen in der Verbindung (i), MW C entspricht dem Molekulargewicht der Verbindung (i). ' 
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Gemische von Verbindungen mit mindestens zwei Doppelbindungen und deren Ver- 
wendung 

Beschreibung 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Gemische von mindestens zwei Verbindungen 
mit jeweils mindestens zwei Doppelbindungen, wobei das Gemisch ein GFV von 200 
bis 600 g/mol Doppelbindung aufweist, und zumindest zwei der Verbindungen jeweils 
mindestens zwei (Meth)acrylsaureester als Doppelbindungskomponente enthalten und 
10 GFV bedeutet: 

n 

2 aixMWj/Zj = GFV mit 
i=1 

15 n 

S oj =1 
i=1 



cq entspricht dem molaren Anteil der Verbindung (i) im Gemisch, n > 2 (n ist die Anzah! 
20 der Verbindungen (Vernetzerkomponenten) im Gemisch), Z, entspricht der Anzahl der 
Doppelbindungen in der Verbindung (i), MW, entspricht dem Molekulargewicht der Ver- 
bindung (i), ein vereinfachtes Verfahren zur Herstellung dieser Ester und Verwendung 
der so erhaltlichen Reaktionsgemische. 

25 Quellbare Hydrogel-bildende Polymerisate, sogenannte Superabsorber (Super- 
Absorbing Polymers, SAP), sind aus dem Stand der Technik bekannt. Hierbei handelt 
es sich urn Netzwerke flexibler hydrophiler Polymerisate, die sowohl ionischer als auch 
nichtionischer Natur sein k6nnen. Diese sind in der Lage, wassrige Flussigkeiten unter 
Bildung eines Hydrogels zu absorbieren und zu binden und werden daher bevorzugt 

30 fur die Herstellung von Tampons, Windeln, Damenbinden, Inkontinenzartikeln, Trai- 
ningsunterwasche fur Kinder, Schuheinlagen und anderen Hygieneartikeln bei der Ab- 
sorption von Kdrperflussigkeiten verwendet. Superabsorber werden auSerdem in an- 
deren Gebieten der Technik eingesetzt, bei denen Flussigkeiten, insbesondere Wasser 
Oder wassrige Losungen absorbiert werden. Diese Gebiete sind z.B. Lagerung, Verpa- 

35 ckung, Transport (Verpackungsmaterial wassersensitiver Artikel, wie z.B. Blumen- 
transport, Schock Protection); Lebensmittelsektor (Transport von Fisch, Frischfleisch; 
Absorption von Wasser, Blut in Frischfisch/-Fleisch-Verpackungen); Medizin (Wund- ' 
pflaster, wasserabsorbierendes Material fQr Brandverbande oder fur andere nassende 
Wunden), Kosmetik (T ragermaterial fur Pharmachemikalien und Medikamente, Rheu- 

40 mapflaster, Ultraschallgel, Kuhlgel, Kosmetikverdicker, Sonnenschutz); Verdicker fur 
6l/Wasser bzw. Wasser/6l-Emulsionen; Textil (Handschuhe, Sportbekleidung, Feuch- 
tigkeitsregulation in Textilien, Schuheinlagen); chem.-techn. Anwendungen (Katalysa- 
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tor fur org. Reaktionen, Immobilisierung groBer funktioneller MolekOle (Enzyme), Adhe- 
m fur Agg lomerationen, Warmespeicher, Firtrationshitfsmitte., hydrophile Komponente 
.n Pofyrnerlam.naten, Dispergiermittel, VerflOssiger); Bau- und Konstruktlonswesen 
'nstallabon^ (Pulverspritzguss, lehmbasierende Putze, Vlbrationshemmendes Medium 
H.lfsm,ttel be. Tunnelgrabungen in wasserreichem Untergrund, Kabelummantelung); ' 
Wasserbehandlung, AbfaHbehandlung (insbesondere die Verfestigung wassriger Abfal- 
le), Wasserabtrennung (Enteisungsmittel, wlederverwendbare Sandsacke); Reinigung; 
Agranndustne (Bewasserung, ROckhaltung von Schmelzwasser und Tauniederschlage 
Kompost.erungszusatz, Schutz der Walder vor Pilz-/lnsektenbefall, verzogerte Freiset- ' 
zung von Wirkstoffen an Pflanzen); im Feuerschutz (Funkenflug) (Abdecken von Hau- 
sern bzw. Bedecken von Hauswanden mit SAP Gel, da das Wasser eine sehr hohe 
Warmekapazitat hat, kann ein Entflammen verhindert werden; VersprOhen von SAP 
Gel bei Branden wie z.B. Waldbranden); Coextrusionsmittel in thermoplastischen Po- 
lymeren (Hydrophilierung von Mehrschichtfolien); Herstellung von Folien und thermo- 
plast.schen Formkorpern, die Wasser absorbieren konnen (z.B. Regen- und Tauwas- 
ser speichernde Folien fur die Landwirtschaft); SAP haltige Folien zum Frischhalten 
von Obst und Gemuse, die in feuchte Folien verpackt werden konnen; der SAP spei- 
chert vom Obst und GemQse abgegebenes Wasser ohne Bildung von Kondensations- 
tropfen und gibt das Wasser teilweise an das Obst und Gemuse wieder ab so dass 
20 weder Faulen noch Verwelken einritt; SAP-Polystyro. Coextrudate z.B. fQr Lebensmit- 
telverpackungen wie Fleisoh, Fisoh, Geflugel, Obst und Gemuse); Tragersubstanz in 
W.rkstoffformul.erungen (Pharma, Pflanzenschutz). In den Hygieneartikeln befinden 
s,ch d.e Superabsorber in aller Regel im sog. absorbent core, der als weitere Materia- 
ls unter anderem Fasern (Cellulosefasern) umfasst, die als eine Art Flussigkeitsre- 
servo.r die spontan beaufschlagten FIQssigkeitsmengen zwischenspeichern und eine 
gute Kanalisation der Korperflussigkeiten im absorbent core hin zum Superabsorber 
gewahrleisten sollen. 



15 
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Der aktuelle Trend im Windelaufbau besteht darin, dunnere Konstruktionen mit redu- 
z.ertem Cellulosefaseranteil und erhohtem Hydrogelanteil herzustellen. Mit dem Trend 
zu immer dunner werdenden Windelkonstruktionen hat sich das Anforderungsprofil an 
d.e wasserquellbaren hydrophilen Polymeren Ober die Jahre deutlich verandert Wah- 
rend zu Beginn der Entwicklung hochsaugfahiger Hydrogele zunachst allein das sehr 
hohe Quellvermogen in Vordergrund stand, hat sich spater gezeigt, dass auch die Fa- 
higke.t des Superabsorbers zur Riissigkeitsweiterleitung und -verteilung von entschei- 
dender Bedeutung ist. Es hat sich gezeigt, dass herkommliche Superabsorber an der 
Oberf lache bel Benetzung mit FIQssigkeit stark anquellen, so dass der FIQssigkeits- 
transport .ns Partikelinnere stark erschwert oder ganz unterbunden wird. Diese Eigen- 
art des Superabsorbers wird auch als "Gelblocking" bezeichnet. Aufgrund der hoheren 
Beladung des Hygieneartikels (Polymer pro Flacheneinheit) darf das Polymer im ge- 
quollenen Zustand keine Sperrschicht fur nachfolgende FIQssigkeit bilden. Weist das 
Produkt gute Transporteigenschaften auf, so kann eine optimale Ausnutzung des ge- 
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samten Hygieneartikels gewahrleistet warden. Das Phanomen des Gelblockings wird 
somit unterbunden, das im Extremfall zum Austritl der Russigkeit, der sog. Leakage 
des Hyg,eneartike!s fuhrt. Die RQssigkeitsweiterleitung und -verteilung ist also bei der 
anfanghchen Absorption von KorperflOssigkeiten von entscheidender Bedeutung. 

Gute Transporteigenschaften besitzen beispielsweise Hydrogele, die im gequollenen 
Zustand e.ne hohe Gelfestigkeit aufweisen. Gele mit nur geringer Gelfestigkeit sind 
unter emem angewendetem Druck (Korperdruck) deformierbar, verstopfen Poren in 
dem Superabsorber / Cellulosefaser-Saugkorper und verhindern dadurch eine weitere 
Russigkeitsaufnahme. Eine erhohte Gelfestigkeit wird in aller Regel durch eine hohere 
Vernetzung erreicht, wodurch allerdings die Retention des Produktes verringert wird 
Eine elegante Methode zur Erhohung der Gelfestigkeit stellt die Oberflachennachver- 
netzung dar. Bei diesem Verfahren werden getrocknete Superabsorber mit durch- 
schnrttlicher Vemetzungsdichte einer zusatzlichen Vernetzung unterworfen. Durch die 
Oberflachennachvernetzung steigt die Vemetzungsdichte in der Schale der Superab- 
sorberpartikel, wodurch die Absorption unter Druckbelastung auf ein hoheres Niveau 
gehoben wird. Wahrend die Absorptionskapazitat in der Superabsorberschale sinkt 
weist der Kern der Superabsorberpartikel durch das Vorhandensein beweglicher Poly- 
merketten eine im Vergleich zur Schale verbesserte Absorptionskapazitat auf, so dass 
durch den Schalenaufbau eine verbesserte Fliissigkeitsweiterleitung gewahrleistet 
wird, ohne dass der Effekt des Gelblockings auftritt. Es ist durchaus wunschenswert 
dass die Gesamtkapazitat des Superabsorbers nicht spontan, sondem zeitversetzt ' 
ausgeschopft wird. Da der Hygieneartikel in der Regel mehrmals mit Urin beaufschlagt 
wird, muss das Absorptionsvermogen des Superabsorbers sinnvollerweise nicht nach 
25 der ersten Disposition erschdpft sein. 
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Hydrophile, hochquellfahige Hydrogele sind insbesondere Polymere aus 
(co)polymerisierten hydrophilen Monomeren, Pfropf(co)polymere von einem Oder meh- 
reren hydrophilen Monomeren auf einer geeigneten Pfropfgrundlage, vernetzte Cellu- 

30 lose- Oder Starkeether, vernetzte Carboxymethylcellulose, teilweise vemetztes Polyal- 
kylenoxid oder in wassrigen Flussigkeiten quellbare Naturprodukte, wie beispielsweise 
Guarderivate. Solche Hydrogele werden als wassrige Losungen absorbierende 
Produkte zur Herstellung von Windeln, Tampons, Damenbinden und anderen 
Hygieneartikeln, aber auch als wasserzuruckhaltende Mittel im landwirtschaftlichen 

35 Gartenbau verwendet. 



Zur Verbesserung der Anwendungseigenschaften, wie z.B. Rewet in derWindel und 
AUL, werden hydrophile, hochquellfahige Hydrogele im allgemeinen oberflachen- oder 
gelnachvernetzt. Diese Nachvernetzung ist dem Fachmann an sich bekannt und erfolgt 
bevorzugt in wassriger Gelphase oder als Oberflachennachvernetzung der gemahle- 
nen und abgesiebten Polymerpartikel. 
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In WO 90/15830 werden Vernetzergemische aus Methylenbisacrylamid mit Diallylwein- 
saurediamid beschrieben. 

In WO 02/32964 werden Vernetzergemische zwischen Alcrylesterglycolen und Allyl- 
5 verbindungen beschrieben. 

In DE 19646484 werden Vernetzergemische zwischen Allyletheracrylesterglycolen und 
Acrylestern bzw. Allylaminen beschrieben. 

10 Allyle sind weniger reaktiv und fuhren bei der Polymerisation haufig zu zahen Gelen. 

Aus WO 93/21237 sind (Meth)acrylate von alkoxylierten mehrwertigen C 2 - Ci 0 - 
Kohlenwasserstoffen als Vemetzer bekannt. Verwendet wurden Trimethylpropanver- 
netzer, die SR 351 , SR 454, SR 502, SR 9035 und SR 415 entsprechen. Diese Ver- 
15 netzer weisen 0, 3, 9, 15 oder 20 EO Einheiten pro TMP auf. Vorteilhaft sind laut WO 
93/21237 3-mal 2 bis 7 EO Einheiten pro TMP, insbesondere 3-mal 4 bis 6 EO Einhei- 
ten pro TMP. 

Nachteilig an diesen Verbindungen ist, dass zur zumindest teilweisen Abtrennung von 
20 Einsatzstoffen und Nebenprodukten - die in der genannten Schrift eingesetzten Ver- 
netzer weisen einen Gehalt an Acrylsaure von weniger als 0,1 Gew.-% auf - aufwendi- 
ge Reinigungsoperationen erforderlich sind. 

Die Herstellung solcher hoheren (Meth)acrylsaureester durch saurekatalysierte Ve- 
25 resterung von (Meth)acrylsaure mit den entsprechenden Alkoholen in Gegenwart eines 
Inhibitors/lnhibitorsystems sowie gegebenenfalls eines Losungsmittels, wie z.B. Ben- 
zol, Toluol, Cyclohexan, ist allgemein bekannt. 

Da bekanntlich der Bildung des Esters aus (Meth)acrylsaure und Alkohol eine Gleich- 
30 gewichtsreaktion zugrunde liegt, wird, urn wirtschaftliche Umsatze zu erzielen, in der 
Regel ein Einsatzstoff im Oberschuss eingesetzt und/oder das gebildete Vereste- 
rungswasser und/oder der Zielester aus dem Gleichgewicht entfernt. 

Daher wird bei der Herstellung der hoheren (Meth)acrylsaureester in der Regel das 
35 Reaktionswasser entfernt und meist ein Oberschuss an (Meth)acrylsaure eingesetzt. 

US 4 187 383 beschreibt ein Veresterungsverfahren von (Meth)acrylsaure mit organi- 
schen Polyolen bei einer Reaktionstemperatur von 20 bis 80 °C mit einem Aquivalent- 
Uberschuss von 2 bis 3 : 1 . 
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Nachteilig an diesem Verfahren ist, dass durch die niedrige Reaktionstemperatur die 
Reaktionszeiten bis zu 35 Stunden betragen und der Uberechuss Saure im Reaktions- 
gemisch durch eine Neutralisation mit anschlieBender Phasentrennung entfernt wird. 

5 WO 2001/14438 (Derwent-Abstract Nr. 2001-191644/19) und WO 2001/10920 (Chemi- 
cal Abstracts 134:163502) beschreiben Verfahren zur Veresterung von 
(Meth)acrylsaure mit Polyalkyienglykolmonoalkylethern im Verhaltnis 3:1 -50:1 in Ge- 
genwart von Sauren und Polymerisationsinhibitoren und, nach Desaktivierung des sau- 
ren Katalysators, Copolymerisation des Ruckstandes aus (Meth)acrylsaureester und 
1 0 (Meth)acrylsaure bei pH 1 ,5 - 3,5, sowie dessen Verwendung als ZementaddWv. 

Nachteilig an diesen Verfahren ist, dass es auf Polyalkylenglykolmonoalkylether be- 
schrankt ist, dass der Katalysator deaktiviert werden muss und dass derartige Copoly- 
merisate nicht als Vernetzer fur Hydrogele eingesetzt werden konnen, da sie lediglich 
15 eine Funktionalitat aufweisen. 

Es bestand die Aufgabe, weitere Verbindungen zur VerfOgung zu stellen, die als Radi- 
kalvernetzer fur Polymere, insbesondere fOr Superabsorber verwendet werden konnen 
und das Herstellungsverfahren fur Substanzen, die als Radikalvernetzer fur Superab- 

20 sorber verwendbar sind, zu vereinfachen. Des weiteren wurde nach Vemetzern ge- 
sucht deren Hydrolysestabilitat hoch ist und/oder die gleichzeitig ein sehr gut zerteilba- 
res Gel im Herstellungsverfahren fur Superabsorber ergeben. AuBerdem wurde nach 
Vemetzern gesucht, deren Eigenschaften leicht modifizierbar sind, dabei sollte sowohl 
bei Anderungen im Herstellungsprozess, wie bei derZulassung der Produkte mdglichst 

25 wenig zusatzliche Kosten und moglichst wenig technischer Aufwand entstehen. 

Die Aufgabe wird gelost durch das zur Verfugung stellen von einem Gemisch von min- 
destens zwei Verbindungen mit jeweils mindestens zwei Doppelbindungen, wobei das 
Gemisch ein GFV von 200 bis 600 g/mol Doppelbindung aufweist, zumindest zwei der 
30 Verbindungen jeweils mindestens zwei (Meth)acrylsaureester als Doppelbindungs- 
komponente enthalten, und GFV bedeutet: 



n 

35 S Oj x MW,/Zi = GFV mit 

i=1 

n 

2 ct) = 1 
40 i=1 



a, entspricht dem molaren Anteil der Verbindung (i) im Gemisch, 
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n£2, 

Z, entspricht der Anzahl der Doppelbindungen in der Verbindung (i), 
MWj entspricht dem Molekulargewicht der Verbindung (i). 

5 GFV, das Gewichtsfunktionalitateverhaltnis, entspricht der Doppelbindungsfunktionali- 
tat des gewiinschten Verbindungs- bzw. Vernetzergemisches. Das sich daraus erge- 
bende lineare Gleichungssystem kann mit Hilfe des Gauss-Algorithmus fur den allge- 
meinen Fall (n-Komponenten) gelost werden, wenn es eine Oder mehrere Losungen 
besitzt. Ein solches Gemisch kann leicht durch der Verschiebung der relativen Anteile 

1 0 der Mischungskomponenten optimiert werden. Damit lassen sich die spezifischen Ver- 
netzereigenschaften des Gemischs auch durch einfache Anteilsvariation seiner be- 
kannten und zugelassenen Komponenten bei beispielsweise gleichbleibender 
Einsatzmenge des Gemischs in der Herstellung von vernetzten Polyacrylaten (z.B. 
Superabsorbern) beliebig modifizieren. Bisher wurden zu diesem Zweck sowohl 

1 5 Einsatzmengen variiert ais auch jeweils spezielle neue Vernetzer neu synthetisiert und 
mit erheblichem Aufwand zugelassen. 



20 



Fur den speziellen Fall eines 2-Komponenten Gemisches ergibt sich folgendes einfa- 
che System: 

od x MW^, + oca x MW 2 /Z 2 = GFV und ota = 1 - Ot 

Daraus ergibt sich letztlich at = (GFV -MWa/Z 2 ) / (MW,^ - MW 2 /Z 2 ). 

25 Dieses System ist eindeutig losbar wenn MW,^, * MWa/Z 2 und wenn MN,/Z, < GFV < 
MW 2 /Z 2 oder MW 2 /Z 2 < GFV < MW,/Z,. 



Bevorzugt sind obige Gemische, wobei die Untergrenze bevorzugt bei 210, 220, 230 
Oder 240 liegt, die Obergrenze bevorzugt bei 550, 500, 450 oder 400 liegt, das Ge- 
30 misch ein GFV bevorzugt zwischen 240 und 400 g/mol Doppelbindung aufweist. Be- 
sonders bevorzugt liegt die Untergrenze bei 250, 260, 270, 280 oder 290, die Ober- 
grenze bei 390, 380, 370, 360 oder 350, besonders bevorzugt ist ein GFV, das zwi- 
schen 250 und 350 g/mol Doppelbindung aufweist. Insbesondere bevorzugt ist eine 
Bereich zwischen 300 und 330 bzw. 340. 

35 

Bevorzugt sind obige Gemische, wobei n 2, 3 oder 4, besonders bevorzugt 2 bedeutet. 

Bevorzugt sind obige Gemische, wobei zwischen den Verhaltnissen MW/Z von zwei 
Verbindungen ein Unterschied von mindestens 50, 60, 70, 80 oder 90 g/mol 
40 Doppelbindung, bevorzugt von mindestens 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 
180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 g/mol Doppelbindung, besonders bevorzugt 
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mindestens 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 g/mol Doppelbindung , 
insbesondere 350, 360, 270, 380, 390 Oder 400 g/mol Doppelbindung liegt. 

Bevorzugt sind oblge Gemische, wobei eine Verbindung ein Verhaltnis MW/Z von unter 
5 400 g/mol Doppelbindung, bevorzugt von unter 300 g/mol Doppelbindung, besonders 
bevorzugt unter 200 g/mol Doppelbindung, insbesondere unter 150 g/mol 
Doppelbindung aufweist. 

Bevorzugt sind obige Gemische, wobei eine Verbindung ein Verhaltnis MW/Z von uber 
1 0 400 g/mol Doppelbindung und unter 1 0000 g/mol Doppelbindung, bevorzugt von uber 
600 g/mol Doppelbindung und unter 1000 g/mol Doppelbindung aufweist. 

Die Anzahl n der einzelnen Verbindungen im erfindungsgemaBen Gemisch, die zu 
mehr wie 1 Gew.-% des Gemisches vorliegen, liegt bevorzugt hochstens bei 10, z.B. 
1 5 bei 9, 8, 7 oder 6, besonders bevorzugt bei 5 oder weniger, oder 4 Oder weniger, ganz 
besonders bevorzugt bei 3, insbesondere bei 2. 

Liegen die einzelnen Komponenten eines Gemisches als GauB-formige Verteilung von 
Einzelverbindungen vor, gilt das oben angefuhrte bevorzugt fur die mittleren Werte der 
20 einzelnen Komponenten. 

Bevorzugt sind obige Gemische, wobei Z mindestens einer Verbindung zwischen 2 und 
6, bevorzugt bei 2, 3 oder 4 liegt und insbesondere bei beiden in diesem Bereich liegt. 

25 Bevorzugt sind obige Gemische, wobei die Verbindungen Ester F, sind, die durch die 
Veresterung von Polyalkoholen A mit (Meth)acrylsaure zuganglich sind und jeder 
Polyalkohol A Z Hydroxyfunktionen und insbesondere 2 bis 50 Kohlenstoffatome 
aufweist. 



30 Das Molgewicht der einsetzbaren Polyalkohole betragt in der Regel, wenn nicht anders 
angegeben, unter 5000 g/mol, bevorzugt unter 2500 g/mol, besonders bevorzugt unter 
1500 g/mol, ganz besonders bevorzugt unter 1000 g/mol und insbesondere unter 
800 g/mol. 

35 Bevorzugte Polyalkohole A sind Polyole, funktionalisierte Polyole, alkoxylierte Polyole, 
Zuckeralkohole, teilweise alkoxylierte Zuckeralkohole, Polyetherole, Polyesterole, zu- 
mindest teilweise alkoxylierte Polyesterole und zumindest teilweise verseifte, alkoxy- 
lierte Polyesterole. 

40 Beispiele fur Polyole sind Trimethylolbutan, Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Neo- 
pentylglykol, Hydroxypivalinsaureneopentylglykolester, Pentaerythrit, Glycerin, 1,2- 
Ethylenglykol, 1 ,2-Propylenglykol, 1 ,3-Propylenglykol, 1 ,2-Butandiol, 1 ,3-Butandiol, 1,4- 
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Butandiol, 2-EthyM ,3-Propandiol, 2-Methyl-1,3-Propandiol, Hydrochinon, Bisphenol A 
Bisphenol F, Bisphenol B, 2 I 2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propan I 1,1-, 1,2-, 1 3- und 1 4- 
Cyclohexandimethanol, 1,2-, 1 ,3- Oder 1 ,4-Cyclohexandiol, But-2-en-1 ,4-diol und But- 
2-in-1 ,4-diol, Zuckeralkohole mit C4 bis C6-Kette wie z.B. Sorbitol. 

Die Polyole konnen auch noch zusatzliche Funktionalitaten tragen wie z.B Etherfunkti- 
onen (-0-), Carboxylfunktionen (-COOH) Oder d-CMIkyloxycarbonylfunktionen (Es- 
tergruppen), wobei d-C 4 -Alkyl in dieser Schrift Methyl, Ethyl, /soPropyl, n-Propyl, n- 
Butyl, /so-Butyl, se/r-Butyl oder fert-Butyl bedeutet. 

Beispielefur solche f unktionalisierten Polyole sind Ditrimethylolpropan, Dipentaerythrit 
Dimethylolpropionsaure, Dimethylolbuttersaure, Trimethylolessigsaure, Hydroxypivalin- 
saure und die 2-Hydroxyethyl- oder C-d-Alkylester dieser genannten Sauren 



Bevorzugte Polyole sind solche der Formel (I): 
R! JR 2 

(0 



K 

OH OH 

Darin bedeuten 

R 1 , R 2 unabhangig voneinander Wasserstoff , Ci - C 10 -Alkyl, bevorzugt C, - C 4 - 

Alkyl, Ci - C 10 -Hydroxyalkyl, bevorzugt Hydroxy-d - C 4 -Alkyl, Carboxyl 
oder Ci - C 4 -Alkyloxycarbonyl, bevorzugt Wasserstoff, Hydroxymethyl 
und C, - C 4 -Alkyl und besonders bevorzugt Hydroxymethyl und C, - C 4 - 
Alkyl. 

Dabei konnen die Alkylreste jeweils geradkettig oder verzweigt sein. 

Beispiele fur R 1 und R 2 sind Wasserstoff, Methyl, Ethyl, /so-Propyl, n-Propyl, n-Butyl, 
/so-Butyl, se/r-Butyl, fert-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, n-Decyl, Hydroxy- 
methyl, Carboxyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl oder n-Butoxycarbonyl, bevorzugt 
Wasserstoff, Hydroxymethyl, Methyl und Ethyl, besonders bevorzugt Hydroxymethyl 
Methyl und Ethyl. 

Besonders bevorzugte mehrwertige Alkohole der Formel (I) sind Trimethylolbutan, Tri- 
methylolpropan, Trimethylolethan, Neopentylglykol, Pentaerythrit, 2-Ethyl-1 ,3- ' 
Propandiol, 2-Methyl-1 ,3-Propandiol, 1 ,3-Propandiol, 1 ,4-Butandiol, Dimethylolpropion- 
saure, Dimethylolpropionsauremethylester, Dimethylolpropionsaureethylester, 
Dimethylolbuttersaure, Dimethylolbuttersauremethylester oder Dimethylolbuttersau- 
reethylester, bevorzugt sind Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Di- 
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methylolpropionsaure, ganz besonders bevorzugt sind Neopentylglykol, Trimethy- 
lolpropan und Pentaerythrit und insbesondere Trimethylolpropan und Pentaerythrit. 

Beispiele fur Zuckeraikohole sind Sorbit, Mannit, Maltit, Isomalt, Diglycerol, Threit, E- 
5 rythrit, Adonit (Ribit), Arabit (Lyxit), Xylit und Dulcit (Galactit). 

Beispiele fur Polyetherole sind Poly-THF mit einer Molmasse zwischen 162 und 2000, 
bevorzugt zwischen 162 und 1458, besonders bevorzugt zwischen 162 und 1098, ganz 
besonders bevorzugt zwischen 162 und 738 und insbesondere zwischen 162 und 378, 

1 0 Poly-1 ,3-propandiol und Poly-1 ,2-propandiol mit einer Molmasse zwischen 1 34 und 
1 178, bevorzugt zwischen 134 und 888, besonders bevorzugt zwischen 134 und 598 
und ganz besonders bevorzugt zwischen 134 und 308, Polyethylenglykol mit einer 
Molmasse zwischen 106 und 898, bevorzugt zwischen 106 und 458, besonders bevor- 
zugt von 1 06 bis 400, ganz besonders bevorzugt zwischen 1 06 und 235 und insbeson- 

1 5 dere Diethylenglykol, Triethylenglykol und Tetraethylenglykol. 

Als Poiyesterole kommen z.B. solche in Betracht, wie sie durch Veresterung 

von Polycarbonsauren, vorzugsweise Dicarbonsauren, mit den oben genannten Polyo- 

len hergestellt werden konnen. 

20 

Die Ausgangsstoffe fOr solche Poiyesterole sind dem Fachmann bekannt. Bevorzugt 
konnen als Polycarbonsauren Oxalsaure, Maleinsaure, Fumarsaure, Bernsteinsaure, 
Glutarsaure, Adipinsaure, Sebacinsaure, Dodekandisaure, o-Phthalsaure, Isophthal- 
saure, Terephthalsaure, Trimellithsaure, Azelainsaure, 1 ,4-Cyclohexandicarbonsaure 
25 oder Tetrahydrophthalsaure, deren Isomere und Hydrierungsprodukte sowie verester- 
bare Derivate, wie Anhydride oder Dialkylester, beispielsweise d-C 4 -Alkylester, bevor- 
zugt Methyl-, Ethyl- oder n-Butylester, der genannten Sauren eingesetzt werden. 

Als Hydroxygruppen tragende Carbonsauren oder Lactone kommen 4-Hydroxy- 
30 benzoesaure, 6-Hydroxy-2-naphthalinsaure, Pivalolacton oder D-Caprolacton in Be- 
tracht. Als Polyole kommen die oben genannten mehrfunktionellen Alkohole, vorzugs- 
weise Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Pentaerythrit, Dimethy- 
lolpropionsaure oder Dimethylolbuttersaure in Betracht. 



35 



Bevorzugte Beispiele fur derartige Poiyesterole sind solche der Formel (llla-c), 
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0"a) (lllb) 



worin 

5 R 1 , R 2 die oben genannten Bedeutungen haben und 

Y eine geradkettige oder verzweigte, gegebenenfalls substituierte Alkylengruppe 
mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen oder eine gegebenenfalls substituierte Cyclo- 
alkylen- oder Arylengruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen oder eine Einfach- 
bindung 
10 bedeuten. 

Beispiele fur Y sind eine Einfachbindung, Methylen, 1,2-Ethylen, 1 ,3-Propylen, 1,4- 
Butylen, 1,6-Hexylen, 1 ,7-Heptylen, 1,8-Octylen, cis-1 ,2-Ethenylen, trans-1,2- 
Ethenylen, 1,2-, 1,3- Oder 1 ,4-Phenylen, 1,2-Cyclohex-1-enylen, 1,2-, 1,3- oder 1,4- 
Cyclohexylen, 4-Carboxy-1 ,2-phenylen, 2-Carboxy-1 ,4-phenylen oder 1-Carboxy-2,4- 
15 phenylen. 



Bevorzugte Gruppen Y sind 1,2-Ethylen, 1,4-Butylen und 1,2-, 1,3- oder 1 ,4-Phenylen. 

Selbstverstandlich liegen herstellungsbedingt in der Regel Gemische vor, in denen 
20 zusatzlich niedere und hohere Oligomere enthalten sein konnen. 



In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform werden Reaktionsgemische von zu- 
mindest teilweise verseiften Polyesterolen als Polyalkohole A zur Herstellung des Es- 
ters F eingesetzt. 

Dazu werden die z.B. oben beschriebenen Polyesterole mit einer geeigneten Base 
zumindest teilweise verseift und anschlieBend, gegebenenfalls nach Abtrennung der im 
Reaktionsgemisch verbliebenen basischen Bestandteile, mit der Carbonsaure B ver- 
estert. 

Geeignete Basen sind beispielsweise NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Kalkmilch, Na 2 C0 3 oder 
K 2 C0 3 , beispielsweise als Feststoff , Losung oder Suspension, bevorzugt in Form einer 
10-50 gew.-%igen Losung, besonders bevorzugt in Form einer 20-40 gew.-%igen 
wassrigen Losung. 
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Die Verseifung, d.h. die Spaltung der im Polyesterol enthaltenen Estergruppen, erfolgt 
zu beispielsweise mindestens 10% bezogen auf die Estergruppen in der Ausgangsver- 
bindung, bevorzugt zu mindestens 25%, besonders bevorzugt zu mindestens 50%, 
ganz besonders bevorzugt zu mindestens 75% und insbesondere zu mindestens 90%. 

5 

Falls basische Bestandteile, wie z.B. das basische Salz der Carbonsaure, aus dem 
Reaktionsgemisch entfernt werden sollen, kann dies beispielsweise uber lonentau- 
scher, z.B. saure oder stark saure lonentauscher erfolgen. 

1 0 Das Reaktionsgemisch wird anschlieBend angesauert und mit der Carbonsaure B wie 
beschrieben verestert. 

Polyester(meth)acrylate konnen in mehreren Stufen oder auch einstufig, wie z.B. in 
EP-A 279 303 beschrieben, aus (Meth)acrylsaure, Polycarbonsaure und Polyol herge- 
15 stellt werden. 



Ebenfalls als Polyalkohole einsetzbar sind alkoxylierte Polyole und Polyesterole, die 
durch Umsetzung eines Polyols oder Polesterols mit mindestens einem Alkylenoxid 
20 erhaltlich sind. 

ErfindungsgemaB lassen sich auch solche Verbindungen der Formel VII enthaltende 
Reaktionsgemische darstellen. 

25 R 8 -(O(CH(R 10 )CH(R 10 )O) y -C(=O)-R 9 ) x (VII), 
worin 



R ein mehrwertiger, geradkettiger oder verzweigter C 2 -C 10 -Alkylrest, 
30 R 9 unabhangig voneinander ein geradkettiger oder verzweigter C 2 -Ci 0 -Alkenylrest, 
R 10 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Methyl, 
x unabhangig voneinander eine positive ganze Zahl von 2 oder groBer und 
y unabhangig voneinander fur x=2 eine Zahl von 3 bis 8 und fur x=3 oder groBer 
eine Zahl von 2 bis 7 ist. 

35 

Der zugrundeliegende zu verestemde Alkohol weist dabei die Formel Vila auf, 
R 8 -(O(CH(R 10 )CH(R 10 )CVH) x (Vila), 



40 worin R 8 , R 10 , x und y wie oben definiert sind. 



WO 2004/087635 PCT/EP2004/003348 

12 

Die Verbindungen der Formel (VII) sind in der Regel 2 bis 10 Kohlenstoffatome aufwei- 
sende mehrwertige Alkohole Vila, die mit zwischen 2 und 8 Alkylenoxideinheiten pro 
Hydroxygruppe alkoxyliert sind und deren endstandige Hydroxygruppe jeder Alkylen- 
oxidkette mit einer 2 bis 10 Kohlenstoffatome aufweisenden ungesattigten Carbonsau- 
5 re Oder deren Ester verestert ist. Bevorzugt handelt es sich bei dem Startalkohol urn 
emen 3-6 Kohlenstoffatome aufweisenden mehrwertigen Alkohol, der bevorzugt 2 bis 
4 Hydroxygruppen tragt. Besonders bevorzugt handelt es sich bei dem Startalkohol urn 
Tnmethylolpropan, Glycerin, Pentaerythrit, 1 ,3-Propandiol, Propylenglykol 1 4- 
Butandiol Oder Butylenglykol. Ganz besonders bevorzugt sind Trimethylolpropan Glv- 
10 cerin und Pentaerythrit als Startalkohol. ' 

Geeignete Alkylenoxide sind beispielsweise Ethylenoxid, Propylenoxid, iso- 
Butylenoxid, Vinyloxiran und/oder Styroloxid. 

Die Alkylenoxidkette kann bevorzugt aus Ethylenoxid-, Propylenoxid- und/oder 
15 Butylenoxideinheiten zusammengesetzt sein. Eine solche Kette kann sich aus einer 
Spezies eines Alkylenoxides Oder aus einem Gemisch von Alkylenoxiden 
zusammensetzen. Wird ein Gemisch verwendet, kdnnen die unterschiedlichen 
Alkylenoxideinheiten statistisch Oder als Block Oder Blocke einzelner Spezies 
vorliegen. Bevorzugt ist als Alkylenoxid Ethylenoxid, Propylenoxid Oder ein Gemisch 
20 daraus, besonders bevorzugt ist es Ethylenoxid Oder Propylenoxid und ganz 
besonders bevorzugt Ethylenoxid. Somit ist bevorzugt ein Rest R 9 pro 
Alkylenoxidelnheit Wasserstoff und der andere Methyl Oder Wasserstoff, besonders 
bevorzugt sind beide Reste R 9 Wasserstoff. 

Die bevorzugte Anzahl der Alkylenoxideinheiten in jeder Kette ist abhangig von der 
25 Anzahl der Ketten. 

Das Veresterungsmittel ist eine 2 bis 10 Kohlenstoffatome aufweisende, geradketlige 
Oder verzweigte ethylenisch ungesattigte Carbonsaure Oder deren Ester, bevorzugt 
eine 2 bis 4 und besonders bevorzugt eine 2 bis 3 Kohlenstoffatome aufweisende ethy- 
lenisch ungesattigte Carbonsaure, ganz besonders bevorzugt Acrylsaure, Methacryl- 
saure Oder deren Ester, insbesondere Acrylsaure. 



30 



Haufig liegen die Verbindungen der Formel VII als Gemisch von Verbindungen, die 
durch diese Formel beschrieben werden, und Nebenprodukten des Herstellung'spro- 
35 zesses vor. 

Insbesondere bevorzugt sind unter diesen Verbindungen VII die je Hydroxygruppe bis 
zu sechsfach, besonders bevorzugt die bis zu vierfach und ganz besonders bevorzugt 
die v.erfach ethoxylierten Verbindungen, im folgenden Verbindungen Vllb genannt 
40 Diese weisen eine erhohte Hydrolysestabilitat auf. 
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GleichermaBen bevorzugt sind Verbindungen VII, die je Hydroxygruppe 

- fur x=2 mehr als achtfach, besonders bevorzugt mehr als zehnfach, ganz besonders 
bevorzugt mehr als zwdlffach und Insbesondere mindestens 15fach, bezlehungsweise 

- fur x=3 Oder groBer mehr als siebenfach, besonders bevorzugt mehr als neunfach 
5 ganz besonders bevorzugt mehr als zwolffach und insbesondere mindestens 1 5fach 

ethoxyliert sind, im folgenden Verbindungen Vile genannt, da diese in der Regel eine 
erhohte Wasserloslichkeit aufweisen. 

Denkbar sind auch solche Verbindungen VII, bei denen fur x = 2 y Werte von 0 1 Oder 
10 2undfurx = 3yWertevon0oder1 annehmen kann. 

Insbesondere sind Mischungen aus den Verbindungen Vllb und Vile vorteilhaft, bei- 
spielsweise solche mit einem Gewichtsverhaltnis Vllb:Vllc von 10:90 bis 90:10,' bevor- 
zugt 20:80 bis 80:20, besonders bevorzugt 30:70 bis 70:30 und ganz besonders bevor- 
1 5 zugt von 40:60 bis 60:40. Das Mischungsverhaltnis ist jedoch in erster Linie durch die 
gewunschten Endprodukteigenschaften des Polymerisates bestimmt 

Bevorzugte Beispiele fur derartige alkoxylierte Polyole sind die Alkoxylierungsprodukte 
(Ila), (lib) Oder (lie) von Polyolen der Formel (I), 



HI R 2 



*MT V *Vtf W 



(lib) 



(He) 



wonn 



25 P. 1 , R 2 die oben genannten Bedeutungen haben, 

k, I, m, qunabhangig voneinander je fur eine ganze Zahl von 1 bis 10, bevorzugt 1 bis 

5, besonders bevorzugt 3 bis 5 und insbesondere 4 steht und 
jedes Xj fur i = 1 bis k, 1 bis 1, 1 bis m und 1 bis q unabhangig voneinander ausgewahlt 
sein kann aus der Gruppe -CHa-CH^O-, -CH 2 -CH(CH 3 )-0-, -CH(CH 3 )-CH2-0- 
30 -CHa-CfCHgk-O-, -C(CH 3 ) 2 -CH 2 -0-, -CH 2 -CHV1n-0-, -CHVin-CHrO-, 

-CHs-CHPh-O- und -CHPh-CHa-O-, bevorzugt aus der Gruppe -CH 2 -CH 2 -0-, 
-CH2-CH(CH3)-0- und -CH(CH 3 )-CH 2 -0-, und besonders bevorzugt 
-CH 2 -CH 2 -0-, 
worin Ph fur Phenyl und Vin fur Vinyl steht. 
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Bevorzugt handelt es sich dabei urn ein- bis funffach, besonders bevorzugt drei- bis 
fOnffach und ganz besonders bevorzugt vierfach ethoxyliertes, propoxyliertes Oder ge- 
mischt ethoxyliertes und propoxyliertes und insbesondere ausschlieGlich ethoxyliertes 
Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Trimethylolethan Oder Pentaerythrit. 

5 

Unter diesen besonders bevorzugt sind solche mehrwertigen Alkohole der Formel (lib). 

GleichermaBen bevorzugt ist ein ein bis 20fach, bevorzugt ein bis zehnfach, besonders 
bevorzugt zwei bis zehnfach, ganz besonders bevorzugt zwei bis funffach, insbesonde- 
1 0 re drei bis funffach und speziell drei bis vierfach alkoxyliertes, bevorzugt ethoxyliertes, 
propoxyliertes Oder gemischt-ethoxyliert-propoxyliertes und besonders bevorzugt etho- 
xyliertes Glycerin (hier ausnahmsweise berechnet in mol Alkoxygruppen pro mol Gly- 
cerin). 

1 5 Die angegebenen Alkoxylierungsgrade beziehen sich dabei jeweils auf den mittleren 
Alkoxylierungsgrad. 

Das zahlenmittlere Molgewicht M n der alkoxylierten Polyole betragt bevorzugt nicht 
mehr als 1000 g/mol, besonders bevorzugt nicht mehr als 800 g/mol und ganz beson- 
20 ders bevorzugt nicht mehr als 550 g/mol. 

Die Angaben zum zahlenmittleren und gewichtsmittleren Molekulargewicht M„ und M w 
beziehen sich hier auf gelpermeationschromatographische Messungen, wobei Polysty- 
rol als Standard und Tetrahydrofuran als Elutionsmittel verwendet wurde. Die Methode 
25 ist im Analytiker Taschenbuch Bd. 4, Seiten 433 bis 442 , Berlin 1 984 beschrieben. 

Beispiele fur alkoxylierte Zuckeralkohole sind solche Verbindungen, die aus Zuckeral- 
koholen, beispielsweise aus den oben aufgefiihrten Zuckeralkoholen, durch Alkoxylie- 
rung, beispielsweise mit den oben aufgefuhrten Alkylenoxiden, bevorzugt mit Ethylen- 
30 oxid und/oder Propylenoxid und ganz besonders bevorzugt mit Ethylenoxid erhaltlich 
sind. 

Beispiele dafur sind 

- die aufgefuhrten Tetrole, die im statistischen Mittel pro mol Zuckeralkohol 2 - 

35 30fach, bevorzugt 2 - 20fach, besonders bevorzugt 3-1 Ofach und insbesondere 3, 
4, 5, 6, 7 oder 8fach alkoxyliert sind, 

- die aufgefuhrten Pentole, die im statistischen Mittel pro mol Zuckeralkohol 3 - 
35fach, bevorzugt 3-28fach, besonders bevorzugt 4-20fach und insbesondere 4, 5, 
6, 7, 8, 9 oder 1 0fach alkoxyliert sind, 

40 - hohere Zuckeralkohole, die im statistischen Mittel pro mol Zuckeralkohol 4-50fach, 
bevorzugt 6-40fach, besonders bevorzugt 7-30fach, ganz besonders bevorzugt 8- 
20fach und insbesondere 1 0-1 5fach alkoxyliert sind. 
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Bevorzugte alkoxylierte Zuckeralkohole sind solche, bei denen mindestens eine Hydro- 
xygruppe des Zuckeralkohols nicht alkoxyliert ist. 

5 Bevorzugte Beispiele fur alkoxylierte Polesterole slnd solche der Formel (IVa-c), 



10 





*t*f Yy° W W W 

o o o o 

(•Va) (,Vb) 



Vy° °W 

o o 



(IVc) 



worin 



R\ R 2 , Y die oben genannten Bedeutungen haben, 

k, I, m, q, r, s unabhangig voneinander je fur eine ganze Zahl von 1 bis 30, bevor- 
zugt 1 bis 20, besonders bevorzugt 1 bis 10 und insbesondere 1 bis 5 steht 
und 

15 jedes X, fur i = 1 bis k, 1 bis 1, 1 bis m, 1 bis q, 1 bis r und 1 bis s unabhangig vonein- 
ander ausgewahlt sein kann aus der Gruppe -CH2-CH2-O-, -CH 2 -CH(CH 3 )-0-, 
-CH(CH 3 )-CH 2 -0-, -CH 2 -C(CH 3 ) 2 -0-, -C(CH 3 ) 2 -CH2-0-, -CHa-CHVin-O-, 
-CHVin-CH 2 -0-, -CH 2 -CHPh-0- und -CHPh-0H 2 -O-, bevorzugt aus der Grup- 
pe -CHa-CHa-O-, -CH 2 -CH(CH 3 )-0- und -CH(CH 3 )-CH2-0-, und besonders be- 
20 vorzugt -CH 2 -CH 2 -0-, 

worin Ph fur Phenyl und Vin fur Vinyl steht, 
bedeuten. 



25 



Bevorzugt handelt es sich dabei um unalkoxyliertes oder ein- bis zehnfach, besonders 
bevorzugt zwei- bis f iinffach ethoxyliertes, propoxyliertes oder gemischt ethoxyliertes 



10 



15 



20 



25 



30 



35 
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und propoxyliertes, mit Adipinsaure, Phthalsaure, Terephthalsaure oder Isophthalsaure 
verstertes Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Trimethylolethan Oder Pentaerythrlt. 

Die Umsetzung der Alkohole mit einem Alkylenoxid ist dem Fachmann an sich be- 
. kannt. Mogliche Durchfuhrungsformen finden sich in Houben-Weyl, Methoden der Or- 
ganischen Chemie, 4. Auflage, 1979, Thieme Verlag Stuttgart, Hrsg. Heinz Kropf, Band 
6/1 a, Teil 1 , Seiten 373 bis 385. 

Werden gemischt alkoxylierte Alkohole verwendet, so konnen die darin enthaltenen 
untersch.edl.chen Alkoxygruppen zueinander im molaren Verhaltnis von beispielsweise 
0,05 - 20 : 1, bevorzugt 0,1 - 10 : 1 und besonders bevorzugt 0,2 -5:1 stehen. 

An die Viskositat der erfindungsgemaG einsetzbaren Polyalkohole werden keine be- 
sonderen Anspruche gestellt, auBer dass sie bei einer Temperatur bis zu ca 80°C 
problemlos pumpbar sein sollten, bevorzugt sollten sie eine Viskositat unter 1000 
mPas aufweisen, bevorzugt unter 800 mPas und ganz besonders bevorzugt unter 
500 mPas. 

Werden als Polyalkohole drei- oder hoherwertige Polyalkohole in die Veresterung 
emgesetzt, so kann es fur deren erfindungsgemaGe Verwendung als Radikalvernetzer 
sinnvoll sein, die Polyalkohole lediglich teilzuverestern. Dies bedeutet, dass bei einem 
n-wertigen Polyalkohol lediglich mindestens 2 der n Hydroxygruppen mit der Carbon- 
saure B verestert werden. 

Fur n=3 betragt der Veresterungsgrad mindestens 2, fur n=4 mindestens 2, bevorzugt 
mindestens 2,5 und besonders bevorzugt mindestens 3, fur n=5 oder groBer mindes- 
tens 2, bevorzugt mindestens 3 und besonders bevorzugt mindestens 4. 

In einem solchen Fall berechnet sich der einzusetzende stdchiometrische Uberschuss 
an Carbonsaure B auf den angestrebten Veresterungsgrad, betragt also beispielsweise 
das 2/n-fache fur einen Veresterungsgrad von 2 bei einem n-fachem Polyalkohol der 
oben angegebenen molaren Uberschusse. Selbstverstandlich kann die Veresterung 
auch, z.B. durch Kuhlung oder VerdOnnung, abgebrochen werden, wenn der ge- 
wQnschte Veresterungsgrad erreicht ist. 

ErfindungsgemaB einsetzbare ethylenisch ungesattigte Carbonsauren B sind solche 
Verbindungen, die mindestens eine Carboxylgruppe (-COOH), bevorzugt eine, und 
mindestens eine ethylenisch ungesattigte Gruppe aufweisen. 

Die erfindungsgemaG einsetzbaren Carbonsauren konnen aliphatisch, cycloaliphatisch 
oder aromat,sch sein, bevorzugt aliphatisch oder cycloaliphatisch und ganz besonders 
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bevorzugt aliphatisch, geradkettig oder verzweigt und gegebenenfalls substituiert mit 
funktionellen Gruppen. 

In der Regel welsen die Carbonsauren drei bis zehn Kohlenstoffatome auf, bevorzugt 
5 drei bis funf und besonders bevorzugt drei bis vier. 

Beispiele fur ethylenisch ungesattigte Carbonsauren B sind Acrylsaure, Methacrylsau- 
re, Ethacrylsaure, Maleinsaure einschlieBlich deren Anhydrid, Fumarsaure, Itaconsau- 
re, Citraconsaure, Mesaconsaure, Vinylessigsaure, Allylessigsaure Oder Crotonsaure. 



10 



15 



20 



25 



30 



Bevorzugte Carbonsauren B sind a,p-ungesattigte Carbonsauren. 

Besonders bevorzugt sind Methacrylsaure und Acrylsaure, in dieser Schrrft 
(Meth)acrylsaure genannt, ganz besonders bevorzugt ist Acrylsaure. 

Weitere bevorzugte Ester von Polyalkoholen sind im folgenden angegeben: 



O 

O 



R3 (AO)P 3\o^V^O- (AO)P ^ 





R1 



R2 

^(AO)p 2 , 



° 

mit AO bedeutet fQr jedes AO unabhangig voneinander EO oder PO, 
wobei EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 

PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 

p1 + p2 + p3 ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 5, bevorzugt 0 oder 3, 
4 oder 5, 

R1 , R2, R3 unabhangig voneinander H oder CH3. 

Die EO bzw. PO Einheiten, sind so eingebaut, dass Polyether und keine Peroxide ent- 
stehen. 
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10 



Bevorzugt sind die obigen Ester F, wobei AO EO Oder PO, insbesondere EO bedeutet. 

Besonders bevorzugt sind Ester F, wobei p1 , p2 + p3 = 3 oder p1 = p2 = p3 = 0 ist. 

Bevorzugt sind auBerdem obige Ester F, wobei mindestens ein AO PO und mindestens 
ein weiteres AO EO bedeutet. 

Des weiteren wird die Aufgabe durch Ester F der Formel lb gelost: 
0 




R3 



(EO)rv 



^(PO)m 3 



'(PO)m r 



(EO)n, 




R2 



R1 



XPO)m 2 



(EO)n : 




15 



mit EO bedeutet 0-CH2-CH2- 

PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 



20 



ml + m2 + m3 + nt + n2 + n3 ist 3, 4 oder 5, 

rn1 + m2 + m3 ist 1 , 2, 3, oder 4, 

R1, R2, R3 unabhangig voneinander H oder CH3. 



25 Oder auch durch Ester F der Formel Ic: 



O 

R3 



(PO)m- 



(EO)n ; 



.(EO) ni 



\ 



(pok 




°\ /(PO)m 2 
X (EO)n 2 / 



R2 



R1 
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mit 



EO bedeutet Q-CH2-CH2- 



PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- Oder O- 
CH(CH3)-CH2- 



5 



ml + m2 + m3 + n1 + n2 + n3 ist 3, 4 Oder 5, 



ml + m2 + m3 ist 1 , 2, 3, Oder 4, 



10 



R1, R2, R3 unabhangig voneinander H oder CH3. 



Bei den obigen Estern bevorzugt sind Ester F, wobei ml + m2 + m3 + n1 + n2 + n3 
Oder p1 + p2 + p3 gleich 3 ist. 

1 5 Bei den obigen Estern bevorzugt sind Ester F, wobei ml + m2 + m3 + n1 + n2 + n3 
oder p1 + p2 + p3 gleich 5 ist. 

Besonders bevorzugt sind Ester F, wobei insgesamt 3 PO vorliegen. 

20 Ganz besonders bevorzugt sind Ester F, wobei in jeder der 3 Alkoxyketten des Glyce- 
rins mindestens 1 PO vorliegt. 

Ganz besonders bevorzugt sind Ester F, bei den R1 , R2 und R3 identisch sind, insbe- 
sondere wenn R1 , R2 und R3 H bedeuten. 

25 

Des weiteren sind folgende Ester bevorzugt: 




(PO)m ; 



l3 /(^)n 3 ^ 0 




R3 



O 



Id 



30 



oder 
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wobei jeweils in Formel Id Oder le EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 

PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- Oder 0-CH(CH3)-CH2-, 

5 

n1 + n2 + n3 ist 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Oder 60, 

ml + m2 + m3 ist 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 , 12 oder 13, 

10 

R1 , R2, R3 bedeuten unabhangig voneinander H oder CH3. 

Die EO bzw. PO Einheiten, sind so eingebaut, dass Polyether und keine Peroxide ent- 
stehen. 

15 

Bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei n1 , n2, n3 unabhangig voneinan- 
der 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oder 20 bedeuten. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei n1, n2, n3 unabhangig 
20 voneinander 9, 10 oder 1 1 bedeuten. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei n1, n2, n3 unabhangig 
voneinander 15, 16, 17, 18, 19 oder 20 bedeuten. 

25 Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 + n2 + n3 gleich 28, 29, 30, 
31 oder 32 ist 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 + n2 + n3 gleich 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 oder 60 ist. 

30 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 + n2 + n3 gleich 
30 ist. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 + n2 + n3 gleich 
35 50 ist. 
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Insbesondere bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 = n2 = n3 = 
10ist. 



5 Insbesondere bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei M = n2 = 17 und 
n3 = 16ist 

AuGerdem bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei ml, m2, m3 unabhan- 
gig voneinander 1 , 2, 3, 4 oder 5 bedeuten. 

10 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei ml , m2, m3 unabhan- 
gig voneinander 1, 2 oder 3 bedeuten. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei ml , m2, m3 unabhan- 
15 gig voneinander 2, 3, 4 oder 5 bedeuten. 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei ml + m2 + m3 gleich 4, 5 oder 
6 ist. 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei ml + m2 + m3 gleich 7, 8, 9, 
10, 11, 12 oder 13 ist. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei ml + m2 + m3 
gleich 5 ist. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei ml + m2 + m3 
gleich 10 ist. 

Insbesondere bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei m, = m k = 3 und 
mi = 4 ist, mit i, k, I alle verschieden und ausgewahlt aus der Gruppe bestehend ausl, 
2, 3. 

Insbesondere bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei mi = m k = 2 und 
mi = 1 ist, mit i, k, I alle verschieden und ausgewahlt aus. der Gruppe bestehend ausl, 
2, 3. 

Ganz besonders bevorzugt sind Ester F, bei den R1 , R2 und R3 identisch sind, insbe- 
sondere wenn R1 , R2 und R3 H bedeuten. 
AuBerdem sind foigende Ester bevorzugt: 
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(E0)n3^ (P0)m3 \ 0 ^K^0" (P0)m ^ 1 
R3 / ^(EOJn, 

\ n R2 R1 

%PO)m 2 ^ EO >' 




le 



mit EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 
PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- Oder 0-CH(CH3)-CH2-, 
n1, n2, n3 bedeuten unabhangig voneinander 4,5 Oder 6, 
n1 + n2 + n3 ist 14, 15 Oder 16, 

ml, m2, m3 bedeuten unabhangig voneinander 1,2 Oder 3, 
ml + m2 + m3 ist 4, 5 oder 6, 

R1, R2, R3 bedeuten unabhangig voneinander H oder CH3. 

Die EO bzw. PO Einheiten, sind so eingebaut, dass Polyether und keine Peroxide ent- 
stehen. 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 + n2 + n3 gleich 15 ist. 

Besonders bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n1 = n2 = n3 = 5 ist. 

AuBerdem bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei ml + m2 + m3 
gleich 5 ist. 

AuBerdem besonders bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei ml = m2 
= 2 und m3 = 1 ist. 

Ganz besonders bevorzugt sind Ester F, bei den R1 , R2 und R3 identisch sind, insbe- 
sondere wenn R1 , R2 und R3 H bedeuten. 

Auch bevorzugt sind folgende Ester: 



10 
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O O 
R1 R2 

If 

mit AO bedeutet fur jedes AO unabhangig voneinander -0-CHR3- 
CHR4- Oder -CHR3-CHR4-0-, mit R3 und R4 unabhangig voneinander 
H, lineares Oder verzweigtes 01-C8-Alkyl, 

P1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, Oder 35, 

P 2 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, Oder 35, 

n ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ' 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 447, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 78 ' 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 97 

• 98,99,100, '. ' 

R1, R2 unabhangig voneinander H Oder CH3, 

wobei zumindest fur ein AO in (AO)p1 , wie auch fur mindestens ein AO 
in (AO)p2 nicht R3 und R4 beide gleichzeitig H bedeuten. 

Die AO Einheiten, sind so eingebaut, dass Polyether und keine Peroxide entstehen. 

Bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei fur alle AOs R3 und R4 
unabhangig voneinander die selbe Bedeutung annehmen, d.h. z.B. durch Alkoxylieren 
von Ethylenglycol oder Poiyethylenglycol mit nur einem Alkylenoxyd, z.B. Propylenoxid 
zuganglich sind. 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei R3 oder R4 H bedeutet. 



Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei R3 oder R4 unabhangig 
voneinander CHS, CH2CH3, (CH2)2-CH3 Oder (CH2)7-CH3, bevorzugt CHS bedeutet. 
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AuBerdem bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei p1 1 , 2, 3, 4 oder 5 
besonders bevorzugt 1 , 2 oder 3, insbesondere 1 , bedeutet oder eine Zahl zwischen 
14 und 27 bedeutet. 

5 AuBerdem bevorzugt sind Ester F mit obiger Bedeutung, wobei p2 1 , 2, 3, 4 oder 5, 
besonders bevorzugt 1 , 2 oder 3, insbesondere 1 . bedeutet oder eine Zahl zwischen 
14 und 27 bedeutet. 



Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei n eine Zahl zwischen 2 und 50, 
0 bevorzugt zwischen 5 und 30, insbesondere zwischen 1 0 und 26 bedeutet. 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei die Diolkomponente (AO)p1-[- 
0-CH2-CH2-]n-0-(AO)p2 ein mittleres Molekulargewicht zwischen 300 und 500, 
insbesondere um 400 aufweist. 

5 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei die Diolkomponente (AO)p1-[- 
0-CH2-CH2-]n-0-(AO)p2 ein mittleres Molekulargewicht 2000 und 4000, besonders 
bevorzugt zwischen 2500 und 3500, aufweist. 



Bevorzugt sind Diolkomponenten bei Ester F mit obigen Bedeutungen, die bezOgiich 
(AO)p1 und (AO)p2 untereinander symmetrisch aufgebaut sind. Unter symmetrisch 
wird verstanden, dass p1 und p2 in etwa gleich sind, d.h. der Absolutbetrag der Diffe- 
renz zwischen p1 und p2 3 oder weniger, bevorzugt 2 oder weniger, besonders bevor- 
zugt 1 oder weniger, insbesondere gleich 0 ist. 

Bevorzugt sind weiterhin Diolkomponenten bei Ester F mit obigen Bedeutungen, die 
bezuglich (AO)p1 und (AO)p2 untereinander strukturahnlich aufgebaut sind. Unter 
strukturahnlich wird verstanden, dass die jeweiligen (AO)p1- und (AO)p2-Komponenten 
durch gleichzeitige Synthese an dem (Poly)ethylenglycol hergestellt werden, also ent- 
weder beide aus Gemischen verschiedener Alkoxide (statistische (AO)p-Komponenten 
oder aus sequentieller Synthese (Block (AO)p-Komponenten) zuganglich sind. Insbe- 
sondere sind solche Diolkomponenten bevorzugt, bei denen alle AO die gleiche Be- 
deutung annehmen und dabei bevorzugt aus Propylenoxid entstehen. 

Bevorzugt sind Ester F mit obigen Bedeutungen, wobei R1 und R2 identisch, bevorzugt 
H sind. 



ErfindungsgemaB konnen die Ester F der oben genannten Formel mit den angegebe- 
nen Bedeutungen zur Herstellung von wassrige Flussigkeiten absorbierende Hydrogel- 
formende Polymere verwendet werden, insbesondere als Innenvernetzer. Weitere be- 
vorzugte Innenvernetzer sind Di(meth)acrylate, insbesondere Diacrylate von 
Polypropylenglycol mit 2, 3, 4 oder 5, insbesondere 2 oder 3 Propylenglycoleinheiten. 



WO 2004/087635 



25 



PCT/EP2004/003348 



In den obigen Gemischen kann eine Verbindung durch eine derfolgenden Formeln 
bevorzugt reprasentiert werden: 




R1 



R6 

AO)p^ 0v ^4^0' 
R5 



(AO)p. 




R2 



ig. 



R3 (AO)P '\o^^O- (AO)P ' 




R1 



O. R2 
^(AO)p 2 , 



O 

T X (AO)P 3 ^ / R1 
R3 <^ 



CL B2 
^(AO)p 2 . 




li, 



oder 



WO 2004/087635 PCT7EP2004/003348 

26 

/AO)p 4 T 
/ R4 

O 



15 



o 





(AO)p|^ / R1 
R3 <^ 

O 



"j 



mit AO bedeutet fQr jedes AO unabhangig voneinander -0-CHR7- 
CHR8- oder-CHR7-CHR8-0-, mit R7 und R8 unabhangig voneinander 
H, lineares oder verzweigtes C1-C8-Alkyl, 

R5 und R6 unabhangig voneinander H, lineares oder verzweigtes C1- 
C8-Alkyf, 



10 n ist 1,2 oder 3 

p1 ist 0, 1 oder 2, 



p2 ist 0, 1 oder 2, 
p3 ist 0, 1 oder 2, 
p4 ist 0, 1 oder 2, 

20 R1 . R2, R3, R4 unabhangig voneinander H oder CH3, 



Auch durch eine der folgenden Formeln kann bevorzugt ein Ester im Gemisch 
reprasentiert werden: 
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mit AO bedeutet fur jedes AO unabhangig voneinander -0-CHR7- 
CHR8- oder-CHR7-CHR8-0-, mit R7 und R 8 unabhangig voneinander 
H, lineares oder verzweigtes C1-C8-Alkyl, 

5 R5 und R6 unabhangig voneinander H, lineares oder verzweigtes C1- 

C8-A(kyl, 

n ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oder 20, 
10 P 1 W7.8.9, 10. 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19oder20, 

p2 ist 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oder 20, 
P 3ist7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19oder20, 

15 

p4ist7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oder 20, 
R1 , R2, R3, R4 unabhangig voneinander H Oder CH3. 

20 Besonders bevorzugt sind solche Gemische, bei denen AO fur jedes AO unabhangig 
voneinander EO oder PO bedeutet, wobei EO bedeutet O-CH2-0H2- und PO bedeutet 
unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder 0-CH(CH3)-CH2- und R5 und R6 
unabhangig voneinander H oder CH3 bedeutet. Insbesondere sind solche bevorzugt 
bei denen AO Blockpolymere aus EO und PO bedeutet und die PO Einheiten 

25 endstSndig liegen und mit Acrylsaure verestert sind. 

Insbesondere sind Gemische aus Estern ausgewahlt aus der Gruppe reprasentiert 
durch die Formeln Ig, Ih, II oder Ij mit solchen ausgewahlt aus der Gruppe reprasentiert 
durch die Formeln Ik, II, Im oder In bevorzugt. 

30 

Weiterhin sind folgende Ester bevorzugt als eine Komponente des Gemisches: 
Butandioldiacrylat, Butandiol-1 EO-diacrylat, Butandiol-2EO-diacrylat, Butandiol-1 EO- 
1PO-diacrylat, Butandiol-2PO-diacrylat, Butandiol-3EO-diacrylat, Butandiol-2EO-1 PO- 
diacrylat, Butandiol-1 EO-2PO-diacrylat, Butandiol-3PO-diacrylat, 
35 Trimethylolpropantriacrylat, Trimethylolpropandiacrylat, Trimethylolpropan-3EO- 
triacrylat, Trimethylo!propan-3EO-diacrylat, f rimethylolpropan-2EO-1 PO-trlacrylat 
Trimethylolpropan-2EO-1 PO-diacrylat, TrimethyloIpropan-1 EO-2PO-triacrylat, 
Trimethylolpropan-1 EO-2PO-diacrylat, Trimethylolpropan-3PO-triacrylat, 

Trimethylolpropan-3PO-diacrylat,Trimethylolpropan-4EO-triacrylat,Trimethylolpropan- 
40 4EO-diacrylat, Trimethylolpropan-1 PO-3EO-triacrylat, Trimethylolpropan-1 PO-3EO- 
diacrylat,Trimethylolpropan-2EO-2PO-triacrylat, Trimethylolpropan-2EO-2PO-diacrylat 
Tnmethylolpropan-1 EO-2PO-triacrylat, Trimethylolpropan-1 EO-3PO-diacrylat 
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Trimethylolpropan^PO-triacrylat,TrimethyloIpropan-4PO-diacrylat,Glycerintriacrylat ) 
Glycerindiacrylat, Glycerin-3EO-triacrylat, Glycerin-3EO-diacrylat, Glycerin-2EO-1 PO- 
triacrylat, GIycerin-2EO-1 PO-diacrylat, Glycerin-1 EO-2PO-triacrylat, Glycerin-1 EO- 
2PO-diacrylat, Glycerin-3PO-triacrylat, GIycerin-3PO-diacrylat, Glycerin-4EO-triacrylat, 
5 Glycerin-4EO-diacrylat, Glycerin-1 PO-3EO-triacrylat, Glycerin-1 PO-3EO-diacrylat, 
Glycerin-2EO-2PO-triacrylat, Glycerin-2EO-2PO-diacrylat, Glycerin-1 EO-2PO- 
triacrylat, Glycerin-1 EO-3PO-diacrylat, Glycerin-4PO-triacrylat, Glycerin-4PO-diacrylat, 
Pentaerytrittriacrylat, Pentaerytritdiacrylat, Pentaerytrit-3EO-triacrylat, Pentaerytrit- 
3EO-diacrylat, Pentaerytrit-2EO-1 PO-triacrylat, Pentaerytrit-2EO-1 PO-diacrylat, 

1 0 Pentaerytrit-1 EO-2PO-triacrylat, Pentaerytrit-1 EO-2PO-diacrylat, Pentaerytrit-3PO- 
triacrylat, Pentaerytrit-3PO-diacrylat, Pentaerytrit4EO-triacrylat, Pentaerytrit-4EO- 
diacrylat, Pentaerytrit-1 PO-3EO-triacrylat, Pentaerytrit-1 PO-3EO-diacrylat, Pentaerytrit- 
2EO-2PO-triacrylat, Pentaerytrit-2EO-2PO-diacrylat, Pentaerytrit-1 EO-2PO-triacrylat, 
Pentaerytrit-1 EO-3PO-diacrylat, Pentaerytrit-4PO-triacrylat, Pentaerytrit-4PO-diacrylat, 

15 Pentaerytrittetraacrylat, Pentaerytrit-5EO-tetraacrylat, Pentaerytrit-3EO-tetraacrylat, 
Pentaerytrit-4EO-1 PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-2EO-1 PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-' 
3EO-2PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-1 EO-2PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-3PO-2EO- 
tetraacrylat, Pentaerytrit-3PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-4EO-tetraacrylat, Pentaerytrit- 
1 EO-4PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-5PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-1 PO-3EO- 

20 tetraacrylat, Pentaerytrit-2EO-2PO-tetraacrylat, Pentaerytrit-1 EO-3PO-tetraacrylat, 
Pentaerytrit-4PO-tetraacrylat. 

Besonders bevorzugt sind Estermischungen bei denen die eine Komponente durch 
eine der folgenden Verbindungen reprasentiert ist: GIycerin-3EO-triacrylat (G3EOTA), 

25 Glycerin-3PO-triacrylat (G3POTA), Glycerintriacrylat (GTA), Trimethylolpropan-3EO- 
triacrylat (TMP3EOTA), Trimethylolpropropan-3PO-triacrylat (TMP3POTA) und 
Trimethylolpropantriacrylat (TMPTA). Die andere Komponente ist bevorzugt 
Trimethylpropan, das zuerst mit 5PO und anschlieBend mit 30EO alkoxyliert und 
anschlieBend vollstandig mit Acrylsaure verestert ist (TMP5PO30EOTA), sowie das 

30 Trimethylpropan, das zuerst mit 5PO und anschlieBend mit 30EO alkoxyliert und 
anschlieBend vollstandig mit Acrylsaure verestert ist (TMP30EO5POTA). 

Ganz besonders bevorzugt sind die Mischungen: 

35 G3EOTA mit TMP30EO5POTA, G3POTA mit TMP30EO5POTA, GTA mit 
TMP30EO5POTA. 

Diese Vemetzer werden besonders bevorzugt mit solchen der Formel Im kombiniert. 
Die weiteren Ausfuhrungen gelten sowohl fur die Herstellung der einzejnen Ester aus 
40 Polyalkoholen, wie auch fur die Herstellung des Estergemisches aus Gemischen von 
Polyalkoholen. Im weiteren wird stellvertretend von einem Ester F gesprochen. 
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Die weitere Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren zur Herstellung eines Esters F 
eines Polyalkohols A mit (Meth)acrylsaure, umfassend die Schritte 



a) Umsetzung eines Polyalkohols A mit (Meth)acrylsaure iri Anwesenheit mindes- 
5 tens eines Veresterungskatalysators C und mindestens eines Polymerisationsin- 

hibitors D sowie gegebenenfalls eines mit Wasser ein Azeotrop bildenden L6- 
sungsmittels E unter Bildung eines Esters F, 

b) gegebenenfalls Entfernen zumindest eines Teils des in a) entstehenden Wassers 
aus dem Reaktionsgemisch, wobei b) wahrend und/oder nach a) erfolgen kann, 

10 f) gegebenenfalls Neutralisation des Reaktionsgemischs, 

h) falls ein Losungsmittel E eingesetzt wurde gegebenenfalls Entfernen dieses L6- 
sungsmittels durch Destination und/oder 

i) Strippen mit einem unter den Reaktionsbedingungen inerten Gas. 



15 Bevorzugt betragt hierbei 

der molare Oberschuss (Meth)acrylsaure zu dem Polyalkohol A je zu verestem- 
der Hydroxygruppe in A mindestens 1,05:1 und 

verbleibt die in dem nach dem letzten Schritt erhaltenen Reaktionsgemisch ent- 
20 haltene, gegebenenfalls neutralisierte (Meth)acrylsaure im wesentlichen im Re- 

aktionsgemisch. 



Unter (Meth)acrylsaure wird bei der vorliegenden Erfindung Methacrylsaure, Acrylsaure 
Oder Gemische aus Methacrylsaure und Acrylsaure verstanden. Bevorzugt ist Acryl- 
25 saure. 

Wird der Ester F in Reinform gewunscht kann er durch bekannte Auftrennungsverfah- 
ren gereinigt werden. 

30 Der molare Oberschuss von (Meth)acrylsaure zu zu A betragt Ge zu veresternder 
Hydroxygruppe im Polyalkohol A) mindestens 1,05 : 1, bevorzugt mindestens 1 ,1 :1 , 
besonders bevorzugt mindestens 1,25:1, ganz besonders bevorzugt mindestens 1,5:1 
und insbesondere mindestens 2,5:1 . 

35 In einer bevorzugten Ausfuhrungsfonm wird (Meth)acrylsaure in einem Oberschuss von 
beispielsweise groBer als 10:1, bevorzugt groBer als 20:1 , besonders bevorzugt groBer 
als 40:1 , ganz besonders bevorzugt groBer 1 00:1 , insbesondere groBer 150:1 und 
speziell groBer als 200:1 eingesetzt. 



40 



Die so erhaltlichen Veresterungsprodukte konnen im wesentlichen ohne weitere Reini- 
gung, besonders ohne wesentliche Abtrennung des Uberschusses an (Meth)acrylsaure 



10 
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und des Gehalts an Veresterungskatalysator C, als Radikalvemetzer in Hydrogelen 
eingesetzt werden. 

Unter Vernetzung wird in dieser Schrifl, wenn nicht anders erwahnt, die Radikalvernet- 
zung (Gelvernetzung, Innenvernetzung, Quervernetzung von linearem oder schwach 
vernetzten Polymer) verstanden. Diese Vernetzung kann Qber radikalische oder katio- 
nische Polymerisationsmechanismen oderandere, beispielsweise Michael-Addition, 
Ver- oder Umesterungsmechanismen erfolgen, bevorzugt durch radikalische Polymeri- 
sation. 

Wassrige FIGssigkeiten absorbierende Hydrogel-formende Polymere sind bevorzugt 
solche mit einer Absorption von destilliertem Wasser von mindestens dem Eigenge- 
wicht, bevorzugt dem 10-fachen Eigengewicht, insbesondere dem 20-fachen Eigenge- 
wicht, diese Absorption wird bevorzugt auch unter einem Druck von 0,7 psi erreicht. 

ErfindungsgemaB einsetzbare Polyalkohole A sind Verbindungen, die mindestens zwei 
Hydroxyfunktionen (-OH) aufweisen, bevorzugt mindestens drei, besonders bevorzugt 
drei bis zehn, ganz besonders bevorzugt drei bis sechs und insbesondere drei bis vier. 

20 Die Polyalkohole kSnnen aliphatisch, cycloaliphatisch oder aromatisch sein, bevorzugt 
aliphatisch oder cycloaliphatisch und ganz besonders bevorzugt aliphatisch, geradket- 
tig oder verzweigt und gegebenenfalls substituiert mit funktionellen Gruppen. 

In der Regel weisen die Polyalkohole zwei bis 50 Kohlenstoffatome auf und bevorzugt 
25 drei bis 40. 



15 



Die Umsetzung von Polyalkoholen mit einem Alkylenoxid ist dem Fachmann an sich 
bekannt. Mogliche Durchfiihrungsformen finden sich in Houben-Weyl, Methoden der 
Organischen Chemie, 4. Auflage, 1979, Thieme Verlag Stuttgart, Hrsg. Heinz Kropf, 
30 Band6/1a,Teil 1 , Seiten 373 bis 385. 



Zur Herstellung der Polyalkohole A kann z.B. zuerst das Polyol mit EO abreagiert urn 
das erwunschte Polyethylenpolyol zu erhalten und dann anschlieBend wird mit PO um- 
gesetzt. 

35 

Dies kann z.B. geschehen in dem etwa 72 g Glycol (Beispiel fur Polyol) oder die ent- 
sprechende Menge Polyethylenglycol mit 0,5 g KOH, 45% in Wasser, in einem 
Autoklaven vorgelegt wird und zusammen bei 80°C und reduziertem Druck (ca. 
20 mbar) entwassert wird. Dann wird bei 145 bis 155°C die entsprechende Menge an 
40 Propylenoxid zugegeben und bei dieser Temperatur unter erhohtem Druck abreagieren 
gelassen. Die Reaktion ist beendet wenn keine Druckanderung mehr beobachtet wird. 
Es wird dann noch 30 min bei 150°C nachgerOhrt. AnschlieBend wird die entsprechen- 
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de Menge an Propylenoxid bei 120 bis 130°C Qber langere Zelt bei erhohtem Druck 
zudosiert und ebenfalls abreagieren gelassen. Nach SpQIen mft Inertgas und Abkuhlen 
auf 60°C wird der Katalysator durch Zugabe von Natriumpyrophosphat und anschlie- 
Bende Filtration abgetrennt. 

Es konnen aber auch komrnerziell erhaltliche alkoxylierte Glycole, wie z B Di- und 
Tripropylenglycol oder Triblockpolymere vom PO-EO-PO Typ, wie z.B. die Pluronic® 
RPE Polymere, vom Typ 1720, 1740, 2035, 2510, 2520, 2525 oder 31 1 0 eingesetzt 
werden. 

An die Viskositat der erfindungsgemaB einsetzbaren Polyalkohole werden keine be- 
sonderen Anspruche gestellt, auBer dass sie bei einer Temperatur bis zu ca. 80°C 
problemlos pumpbar sein sollten, bevorzugt sollten sie eine Viskositat unter 1000 
mPas aufweisen, bevorzugt unter 800 mPas und ganz besonders bevorzugt unter 
500 mPas. 

ErfindungsgemaB einsetzbare Veresterungskatalysatoren C sind Schwefelsaure Aryl- 
oder Alkylsulfonsauren oder Gemische davon. Beispiele fur Arylsulfonsauren sind Ben- 
zolsulfonsaure, para-Toluolsulfonsaure oder Dodecylbenzolsulfonsaure, Beispiele fOr 
Alkylsulfonsauren sind Methansulfonsaure, Ethansulfonsaure oder Trifluormethansul- 
fonsaure. Auch stark saure lonentauscher oder Zeolithe sind als Veresterungskatalysa- 
toren einsetzbar. Bevorzugt sind Schwefelsaure und lonentauscher. 

ErfindungsgemaB einsetzbare Polymerisationsinhibitoren D sind beispielsweise Pheno- 
le wie Alkylphenole, beispielsweise o-, m- oder p-Kresol (Methylphenol), 2-tert.-Butyl- 
4-methylphenol, 6-tert.-Butyl-2,4-dimethyl-phenol ( 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylphenol > 2- 
tert.-ButylphenoI, 4-tert.-Butylphenol, 2 f 4-di-tert.-Butylphenol, 2-Methyl-4-tert.- 
Butylphenol, 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenol, oder 2,2'-Methylen-bis-(6-tert.-butyl-4- 
methylphenol), 4,4'-Oxydiphenyl, 3,4-Methylendioxydiphenol (Sesamol), 3,4- 
Dimethylphenol, Hydrochinon, Brenzcatechin (1 ,2-Dihydroxybenzol), 2-(1'- 
Methylcyclohex-r-yl)-4,6-dimethylphenol, 2- oder 4-(1'-Phenyl-eth-i : -y|)-phenol, 2-tert- 
Butyl-6-methylphenol, 2,4,6-Tris-tert-Butylphenol, 2 > 6-Di-tert.-butylphenol, 2,4-Di-tert.- 
butylphenol, 4-tert-Butylphenol, Nonylphenol [11066-49-2], Octylphenol [140-66-9], 
2,6-Dimethylphenol, Bisphenol A, Bisphenol F, Bisphenol B, Bisphenol C, Bisphenol S, 
S.S'.S.S'-Tetrabromobisphenol A, 2,6-Di-tert-Buty!-p-kresol, Koresin® der BASF AG, 
3,5-Di-tert-Butyl-4-hydroxybenzoesauremethylester, 4-tert-Butylbrenzcatechin, 2- 
Hydroxybenzylalkohol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2,3,6-Trimethylphenol, 2,4,5- 
Trimethylphenol, 2,4,6-Trimethylphenol, 2-lsopropylphenol, 4-lsopropylphenol V 
Isopropyl-m-Kresol, n-Octadecyl-beta-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat, 
1,1,3-Tris-(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butyiphenyl)butan,1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tri 
di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzol, 1,3,5,-Tris-(3,5-di-tert-butyl-4- 
hydroxybenzyl)isocyanurat, 1 ,3,5,-Tris-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)- 
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'socyanurat oder Pentad 

propionat], 2,6-Di-fert,butyl-4-dimethylaminomethyl- P henol, 6-s e *-Butyl-2 4 
dinitrophenol Irganox® 565, 1 141 , 1 192, 1222 und 1425 der Rrma Ciba Spezia.itaten 

ferf.-butyl-4-hydroxyp^ 

hydroxyphenyljpropionsaureoctylester, S-Thia-1 ,5-penta^ 
hydroxyphenyl)propionat],4,8^^ 

hydro^phenyl)propionat] I 4,8-DIoxa-1,ll-u^ 
methylphenyl)propionat], I.Q-Nonandiol-bis-K^S'-di-fert.-butyM'- 

hydroxyphenyl)propionat] I l,7-He P tandiamin-bis[3-(3',5'-di-fert.-butyl-4'. 
hy*°xyphenyl)propionsaureami^ ^ 

hydroxyphenyl)propionsaureamid], S-^.S'-di-fe/t-ButyM'- 
hydroxyphenyl)propionsaurehydrazid, 3-(3',5'-di-Methyl-4'. 
hydroxyphenyl)propionsaurehydrazid, Bis(3-fe/f..Butyl-5-ethyl-2-hydroxy.phen-1. 
yl)methan,Bis(3,5-di-fe/f.-Butyl-4-hydroxy-phe 
-y)-5-methyl-2^ 

yyl)methan ) 1 ) 1-Bi S (5-te/f,Butyl-4-hydroxy-2-methyl-phen-1^ 
4-hydroxy-2-methyl-phen-1-yl)sulfid,Bjs(3-fert.-Butyl-2-hydroxy-5-me^^ 

yl)sulfid, 1,1-Bi S (3,4-Dim e thyl-2-hydroxy-phen-1-yl)-2-methylpropan, ^ 
Butyl-3-methyl-2-hydroxy-phen-^^^ 

phen-r-ylJ-meth-r-yq^Ae-trirnethylbenzol, 1,1,4-Tris(5^erf..BirtyM--hydroxy-2'- 
methyl-phen-r-yl)butan, Aminophenole, wiez.B. para-Aminophenol, Nltrosophenole 
w.e z.B. para-Nitrosophenol, p-Nitroso-o-Kresol, Alkoxyphenole, beispielsweise 2- ' 
Methoxyphenol (Guajacol, Brenzcatechinmonomethylether), 2-Ethoxyphenol 2- 
Isopropoxyphenol, 4-Methoxyphenol (Hydrochinonmonomethylether), Mono-'oder Di- 
tert.-Butyl-4-methoxyphenol, S.S-Di-tert-butyl^hydroxyanisol, 3-Hydroxy-4- 
methoxybenzylalkohol, 2,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzylalkohol (Syringaalkohol) 4- 
Hydroxy-3-methoxybenzaIdehyd (Vanillin), 4-Hydroxy-3-ethoxybenzaldehyd (Ethylva- 
nillm). 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd (Isovanillin), 1-(4-Hydroxy-3-methoxy- 
phenyl)ethanon (Acetovanillon), Eugenol, Dihydroeugenol, Isoeugenol, Tocopherole 
wie z.B. alpha-, beta-, gamma-, delta- und epsilon-Tocopherol, Tocol, alpha- 
Tocopherolhydrochinon, sowie 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran (2 2- 
Dimethyl-7-hydroxycumaran), Chinone und Hydrochinone wie Hydrochinon oder ' 

Hydrochinonmonomethylether,2,5-Di-te/t,Butylhydrochinon > 2-Methyl-p-hydrochinon 
2,3-D.methylhydrochinon, Trimethylhydrochinon, 4-Methylbrenzcatechin tert- 
Butylhydrochinon, 3-Methylbrenzcatechin, Benzochinon, 2-Methyl-p-hyd'rochinon 2 3- 
Dimethylhydrochinon, Trimethylhydrochinon, 3-Methylbrenzcatechin 4- 
Methylbrenzcatechin, tert-Butylhydrochinon, 4-Ethoxyphenol, 4-Buto'xyphenol, Hydro- 
chinonmonobenzylether, p-Phenoxyphenol, 2-Methylhydrochinon 2 5-Di-tert - 
Butylhydrochinon, Tetramethyl-p-benzochinon, Diethyl-1 ,4-cyclohexandion-2 5- 
dtcarboxylat, Phenyl-p-benzochinon, 2,5-Dimethyl-3-benzyl-p-benzochinon 2- 
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lsopropyl-5-methyl-p-benzochinon (Thymochinon), 2,6-DHsopropyl-p-benzochinon 2 5- 
Dimethyl-3-hydroxy-p-benzochinon, 2,5-Dihydroxy-p-benzochinon, Embelin Tetra- ' 
hydroxy-p-benzochinon, 2,5-Dimethoxy-1,4-benzochinon, 2-Amino-5-methyl-p- 
benzochinon, 2,5-Bisphenylamino-l ,4-benzochinon, 5.8-Dihydroxy-1 ,4-naphthochinon 
2-Anihno-1,4,naphthochinon, Anthrachinon, N,N-Dimethylindoanilin, N,N-Diphenyl-p- ' 
benzochinondiimin, 1 ,4-Benzochinondioxim, Coerulignon, 3,3'-Di-tert-butyl-5 5'- 
dimethyldiphenochinon, p-Rosolsaure (Aurin), 2,6-Di-tert-butyl-4-benzyliden- 
benzochinon, 2,5-Di-tert.-Amylhydrochinon, N-Oxyle wie 4-Hydroxy-2 2 6 6- 
teframethyl-piperidin-N^ 

2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl, 4 4' 4»- 
Tris(2 I 2,6,6-tetramethyl-piperidin-N-oxyl)-phosphit, 3-Oxo-2,2,5,5-tetramethyl'- 
pyrrolidin-N-oxyl, l-Oxyl^^.e.e-tetramethyl^-methoxypiperidin, 1-Oxyl-2 2 6 6- 
tetramethyl-4-trimethylsilyloxypiperidin,1.0xyl-2,2,6,6-tetramethVlpiperid 
ethylhexanoat, l-Oxyl^^.e.e-tetramethylpiperidin^-yl-stearat, 1-Oxyl-2,2 6 6- 

tetramethylpiperidin^-yl-benzoat I 1-Oxyl-2,2 I 6 > 6-tetramethylpiperidin-4-yl-(4-tert- 
butyl)benzoat, Bis(1-Oxy|.2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-succinat, Bis(1-Oxyl- 
2,2 > 6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-adipat, 1,10-Dekandisaure-bis(1-Oxyl-2 2 6 6- 
tetramethylpiperidin-4-yl)ester I Bis(1-Oxyl-2 > 2 ( 6 > 6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n- 
butylmalonat, Bisd-Oxyl^^.e.e-tetramethylpiperidin^-yO-phthalat, Bis(1-Oxyl-2 2 6 6- 

tetramethylpiperidin-4-yl)-isophthaIat ( Bis(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylV' ' 
terephthalat, Bis(1-Oxyl-2 ) 2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-hexahydroterephthalat, N N'- 
Bis(1-Oxyl-2,2 J 6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-adipinamid, N-(1-Oxyl-2,2,6,6- 
tetramethylpiperidin-4-yl)-caprolactam, N-(l-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)- 
dodecylsuccinimid, 2 > 4,6-Trls-[N-butyl-N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4- 
yqtriazin, N,N'-Bis(1 -Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-N,N'-bis-formyl-1 6- 
diaminohexan, 4,4'-Ethylenbis(1 -Oxyl^^.e.e-tetramethylpiperazin-S-on) aromatische 
Amine w.e Phenylendiamine, N.N-Diphenylamin, N-Nitroso-diphenylamin, Nitroso- 
diethylanilin, N.N'-Dialkyl-para-phenylendiamin, wobei die Alkylreste gleich oder ver- 
schieden sein konnen und jeweils unabhangig voneinander aus 1 bis 4 Kohlenstoff- 
atome bestehen und geradkettig oder verzweigt sein konnen, beispielsweise N N'-D«- 
/so-butyl-p-phenylendiamin, N.N'-Di-feo-propyl-p-phenylendiamin, Irganox 5057 der 
Firma Ciba Spezialitatenchemie, N.N'-Di-feo-butyl-p-phenylendiamin, N.N'-Di-feo- 
propyl-p-phenylendiamin, p-Phenylendiamin, N-Phenyl-p-Phenylendiamin, N N'- 
Diphenyl-p-phenylendiamin, N-lsopropyl-N-phenyl-p-phenylendiamin, N.N'Di-sec-butyl- 
p-phenylendiamin (Kerobit® BPD der BASF AG), N-Phenyl-N'-isopropyl-p- 
phenylendiamin (Vulkanox® 401 0 der Bayer AG), N-(1 ,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p- 
phenylendiamin, N-Phenyl-2-naphthylamin, Imoinodibenzyl, N.N'-Diphenylbenzidin N- 
Phenyltetraanilin, Acridon, 3-Hydroxydiphenylamin, 4-Hydroxydiphenylamin, Hydroxy- 
zine wie N.N-Diethylhydroxylamin, Harnstoffderivate wie Harnstoff oder Thio- 
harnstoff, phosphorhaltige Verbindungen, wie Triphenylphosphin, Triphenylphosphit 
Hypophosphorige Saure oder Triethylphosphit, schwefelhaltige Verbindungen wie ' 
Diphenylsulfid, Phenothiazin oder Metallsalze, wie beispielsweise Kupfer-, Mangan- 
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Cer-, Nickel-, Chrom-, -chlorid, -dithiocarbamat, -sulfat, -salicylat oder -acetat oder 
Gemische davon. Bevorzugt sind die genannten Phenole und Chinone, besonders be- 
vorzugt sind Hydrochinon, Hydrochinonmonomethylether, 2-tert.-Butyl-4-methyIphenol, 
6-tert.-Butyl-2,4-dimethyl-phenol, 2,6-Di-tert.-Butyl-4-methylphenoi, 2,4-di-tert.- 
5 Butylphenol, Triphenylphosph'rt, Hypophosphorige Saure, CuCI 2 und Guajacol, ganz 
besonders bevorzugt sind Hydrochinon und Hydrochinonmonomethylether. 

Besonders bevorzugt sind Hydrochinonmonomethylether, Hydrochinon, und Alkylphe- 
nole, gegebenenfalls in Kombination mit Triphenylphosphit und/oder Hypophosphoriger 
10 Saure. 

Ganz besonders bevorzugt sind oc-TocopheroI (Vitamin E), 0-Tocopherol, y-Tocopherol, 
oder 6-Tocopheroi, gegebenenfalls in Kombination mit Triphenylphosphit und/oder Hy- 
pophosphoriger Saure 

15 

Ganz besonders bevorzugt werden nur sterisch gehinderte Phenole als Stabilisatoren 
eingesetzt, welche wahrend der Veresterungsreaktion -im Vergleich mit Hydrochinon- 
monomethylether-.bei gleicher Saurezahl des Endproduktes weniger stark dunkel ge- 
farbte Produktgemische ergeben. Bn Beispiel fur solche am meisten bevorzugten Sta- 
20 bilisatoren ist das cc-Tocopherol. 

Zur weiteren Unterstutzung der Stabilisierung kann ein sauerstoffhaltiges Gas, bevor- 
zugt Luft oder ein Gemisch aus Luft und Stickstoff (Magerluft) anwesend sein. 

25 Unter den aufgefuhrten Stabilisatoren sind solche bevorzugt, die aerob sind, d.h. sol- 
che, die zur Entfaltung ihrer vollen Inhibitorwirkung die Anwesenheit von Sauerstoff 
erfordern. 

ErfindungsgemaB einsetzbare Losungsmittel E sind besonders solche, die sich zur 
30 azeotropen Entfemung des Reaktionswassers, falls gewunscht, eignen, vor allem a- 
liphatische, cycloaliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe oder Gemische 
davon. 

Vorzugsweise kommen n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, 
35 Benzol, Toluol oder Xylol zur Anwendung. Besonders bevorzugt sind Cyclohexan, Me- 
thylcyclohexan und Toluol. 

Fur die Veresterung konnen die dem Fachmann bekannten Herstell- und/oder Aufar- 
beitungsverfahren von mehrwertigen Alkoholen angewendet werden, beispielsweise 
40 die eingangs erwahnten oder die in DE-A 1 99 41 1 36, DE-A 38 43 843, 

DE-A 38 43 854, DE-A 1 99 37 91 1 , DE-A 1 99 29 258, EP-A 331 845, EP 554 651 oder 
US 4 1 87 383 beschriebenen. 
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lm allgemeinen kann die Veresterung wie folgt durchgefuhrt werden: 

Die Veresterungsapparatur besteht aus einem geruhrten Reaktor, bevorzugt aus einem 
Reaktor mit Umlaufverdampfer und einer aufgesetzten Destillationseinheit mit Konden- 
5 sator und PhasentrenngefaB. 

Bei dem Reaktor kann es sich beispielsweise urn einen Reaktor mit Doppelwandhei- 
zung oder/und innenliegenden Heizschlangen handeln. Vorzugsweise wird ein Reaktor 
mit auBenliegendem Warmetauscher und Natur- oder Zwangsumlauf, d.h. unter Ver- 
1 0 wendung einer Pumpe, besonders bevorzugt Naturumlauf , bei dem der Kreislaufstrom 
ohne mechanische Hilfsmittel bewerkstelligt wird, eingesetzt. 

Selbstverstandlich kann die Reaktion auch in mehreren Reaktionszonen, beispielswei- 
se einer Reaktorkaskade aus zwei bis vier, bevorzugt zwei bis drei Reaktoren durchge- 
15 fOhrt werden. 



Geeignete Umlaufverdampfer sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise be- 
schrieben in R. Billet, Verdampfertechnik, HTB-Verlag, Bibliographisches Institut 
Mannheim, 1965, 53. Beispiele fur Umlaufverdampfer sind Rohrbundelwarmetauscher, 
20 Plattenwarmetauscher, etc. 

Selbstverstandlich konnen im Umlauf auch mehrere Warmetauscher vorhanden sein. 

Die Destillationseinheit ist von an sich bekannter Bauart. Dabei kann es sich urn eine 
25 einfache Destination handeln, die gegebenenfalls mit einem Spritzschutz ausgestattet 
ist, oder urn eine Rektifikationskolonne. Als Kolonneneinbauten kommen prinzipiell alle 
gangigen Einbauten in Betracht, beispielsweise Boden, Packungen und/oder SchOt- 
tungen. Von den Boden sind Glockenboden, Siebboden, Ventilboden, Thormannboden 
und/oder Dual-Flow-Boden bevorzugt, von den Schiittungen sind solche mit Ringen, 
30 Wendeln, Sattelkdrpern oder Geflechten bevorzugt. 

In der Regel sind 5 bis 20 theoretische Boden ausreichend. 

Der Kondensator und das TrenngefaB sind von herkommlicher Bauart 

35 

(Meth)acrylsaure und alkoxyliertes Glycol werden in der Veresterung a) in der Regel im 
molaren Uberschuss wie oben angegeben eingesetzt. Der eingesetzte Uberschuss 
kann bis zu ca. 3000:1 betragen, falls gewunscht. 



40 Als Veresterungskatalysatoren C kommen die oben angefuhrten in Frage. 
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Sie werden in der Regel in einer Menge von 0,1 - 5 Gew.-%, bezogen auf das Vereste- 
rungsgemisch, eingesetzt, bevorzugt 0,5 - 5, besonders bevorzugt 1 - 4 und ganz be- 
sonders bevorzugt 2 - 4 Gew.-%. 

5 Falls erforderlich kann der Veresterungskatalysator aus dem Reaktionsgemisch mit 
Hilfe eines lonenaustauschers entfernt werden. Der lonenaustauscher kann dabei di- 
rekt in das Reaktionsgemisch gegeben und anschlieGend abfiltriert oder das Reakti- 
onsgemisch kann uber eine lonenaustauscherschQttung geleitet werden. 

1 0 Bevorzugt wird der Veresterungskatalysator im Reaktionsgemisch belassen. Handelt 
es sich jedoch bei dem Katalysator urn einen lonentauscher, so wird dieser bevorzugt 
entfernt, beispielsweise durch Filtration. 

Zur weiteren Unterstutzung der Stabilisierung kann ein sauerstoffhaltiges Gas, bevor- 
1 5 zugt Luft oder ein Gemisch aus Luft und Stickstoff (Magerluft) anwesend sein. 

Dieses sauerstoffhaltige Gas wird vorzugsweise in den Sumpfbereich einer Kolonne 
und/oder in einen Umlaufverdampfer eindosiert und/oder durch das Reaktionsgemisch 
und/oder uber dieses geleitet. 

20 

Das Polymerisationsinhibitor(gemisch) D (wie oben angefuhrt) wird in einer Gesamt- 
menge von 0,01 - 1 Gew.-%, bezogen auf das Veresterungsgemisch, eingesetzt, be- 
vorzugt 0,02 - 0,8, besonders bevorzugt 0,05 - 0,5 Gew.-%. 

25 Das Polymerisationsinhibitor(gemisch) D kann beispielsweise als wassrige L6sung 
oder als LSsung in einem Edukt oder Produkt eingesetzt werden. 

b) Das bei der Reaktion entstehende Reaktionswasser kann wahrend oder nach der 
Veresterung a) abdestilliert werden, wobei dieser Vorgang durch ein mit Wasser ein 
30 Azeotrop bildendes Losungsmittel unterstQtzt werden kann. 

Als Losungsmittel E zur azeotropen Entfernung des Reaktionswassers, falls ge- 
wunscht, eignen sich die oben angefQhrten Verbindungen. 

35 Bevorzugt ist die Durchfuhrung der Veresterung in Gegenwart eines Losungsmittels. 

Die eingesetzte Menge an Losungsmittel betragt 10 - 200 Gew.-%, vorzugsweise 20 - 
100 Gew.-%, besonders bevorzugt 30 bis 100 Gew% bezogen auf die Summe von 
alkoxyliertem Glycol und (Meth)acrylsaure. 

40 

Denkbar ist jedoch auch eine Durchfuhrung ohne Schleppmittel, wie sie z.B. in der 
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DE-A1 38 43 854, Sp. 2, Z. 18 bis Sp. 4, 2. 45 beschrieben ist, jedoch im Unterschied 
dazu mit den oben genannten Stabilisatoren. 

Falls das im Reaktionsgemisch enthaltene Wasser nicht uber ein azeotropbildendes 
5 Losungsmittel entfernt wird, so ist es moglich, dieses uber Strippen mit einem inerten 
Gas, bevorzugt einem sauerstoffhaltigen Gas, besonders bevorzugt mit Luft oder Ma- 
gerluft zu entfemen, beispielsweise wie in der DE-A 38 43 843 beschrieben. 

Die Reaktionstemperatur der Veresterung a) liegt allgemein bei 40 - 160°C, bevorzugt 
10 60 - 140°C und besonders bevorzugt 80 - 120°C. Die Temperatur kann im Reaktions- 
verlauf gleichbleiben Oder ansteigen, bevorzugt wird sie im Reaktionsverlauf angeho- 
ben. In diesem Fall ist die Endtemperatur der Veresterung urn 5 - 30°C hoher als die 
Anfangstemperatur. Die Temperatur der Veresterung kann durch Variation der L6- 
sungsmittelkonzentration im Reaktionsgemisch bestimmt und geregelt werden, wie in 
15 DE-A 1 99 41 1 36 und der deutschen Anmeldung mit dem Aktenzeichen 1 00 63 1 75.4 
beschrieben. 

Falls ein Losungsmittel eingesetzt wird, so kann dieses uber die dem Reaktor aufge- 
setzte Destillationseinheit vom Reaktionsgemisch abdestilliert werden. 

20 

Das Destillat kann wahlweise entfernt werden, oder, nach Kondensation, in einen Pha- 
sentrennapparat gefuhrt werden. Die so erhaltene wassrige Phase wird in der Regel 
ausgeschleust, die organische Phase kann als Riicklauf in die Destillationseinheit ge- 
fuhrt und/oder direkt in die Reaktionszone geleitet werden und/oder in einen Umlauf- 
25 verdampfer gefuhrt werden, wie in der deutschen Patentanmeldung mit dem Aktenzei- 
chen 1 00 63 1 75.4 beschrieben. 



Bei Verwendung als Rucklauf kann die organische Phase, wie in der DE-A 199 41 136 
beschrieben, zur Steuerung der Temperatur in der Veresterung verwendet werden 

30 

Die Veresterung a) kann drucklos aber auch bei Uberdruck oder Unterdruck durchge- 
fQhrt werden, vorzugsweise wird bei normalem Druck gearbeitet. 

Die Reaktionszeit betragt in der Regel 2-20 Stunden,. vorzugsweise 4-15 und be- 
35 sonders bevorzugt 7 bis 1 2 Stunden. 

Die Reihenfolge der Zugabe der einzelnen Reaktionskomponenten ist erfindungsge- 
maR nicht wesentlich. Es konnen alle Komponenten gemischt vorgelegt und anschlie- 
Bend aufgeheizt werden oder es konnen eine oder mehrere Komponenten nicht oder 
40 nur teiiweise vorgelegt und erst nach dem Aufheizen zugegeben werden. 
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Die einsetzbare (Meth)acryisaure ist in ihrer Zusammensetzung nicht beschrankt und 
kann beispielsweise folgende Komponenten aufweisen: 



Die eingesetzte Roh-(Meth)acrylsaure ist in der Regel stabilisiert mit 200 - 600 ppm 
Phenothiazin Oder anderen Stabilisatoren in Mengen, die eine vergleichbare Stabilisie- 
rung ermoglichen. Unter dem Ausdruck Carbonylhaltige werden hier beispielsweise 
Aceton und niedere Aldehyde, wie z.B. Formaldehyd, Acetaldehyd, Crotonaldehyd, 
Acrolein, 2- und 3- Furfural und Benzaldehyd, verstanden. 

Unter Roh-(Meth)acrylsaure wird hier das (meth)acrylsaurehaltige Gemisch verstan- 
den, das nach Absorption der Reaktionsgase der Propan/Propen/Acrolein- bezie- 
hungsweise Isobutan/lsobuten/Methacrolein-Oxidation in einem Absorptionsmittel und 
anschlieSender Abtrennung des Absorptionsmittels anfallt beziehungsweise das durch 
fraktionierende Kondensation der Reaktionsgase gewonnen wird. 



(Meth)acrylsaure 

Essigsaure 

Propionsaure 

Diacrylsaure 

Wasser 

Carbonylhaltige 
Inhibitoren 

Maleinsaure(-anhydrid) 



90 - 99,9 Gew.-% 
0,05 - 3 Gew.-% 
0,01 - 1 Gew.-% 
0,01 - 5 Gew.-% 
0,05 - 5 Gew.-% 
0,01 -0,3 Gew.-% 
0,01 - 0,1 Gew.-% 



0,001 - 0,5 Gew.-% 



WO 2004/087635 PCT/EP2004/003348 

40 

Selbstverstandlich kann auch Rein-(Meth)acrylsaure eingesetzt werden mit beispiels- 
weise folgender Reinheit: 



(Meth)acrylsaure 99,7 - 99,99 Gew.-% 

Essigsaure 50 - 1 000 Gew.ppm 

Propionsaure 1 0 - 500 Gew.ppm 

Diacrylsaure 1 0 - 500 Gew.ppm 

Wasser 50 - 1000 Gew.ppm 

Carbonylhaltige 1 _ 50 o Gew.ppm 

Inhibitoren i _ 30 o Gew.ppm 

Maleinsaure(-anhydrid) 1 - 200 Gew.ppm 

Die eingesetzte Rein-(Meth)acrylsaure ist in der Regel stabilisiert mit 100 - 300 ppm 
Hydrochinonmonomethylether oder anderen Lagerstabilisatoren in Mengen, die eine 
vergleichbare Stabilisierung ermoglichen. Beispielsweise kann die Rein-(Meth)acryl- 
saure auch mit Vitamin E oder anderen sterisch gehinderten Phenolen stabilisiert sein. 

Unter reiner bzw. vorgereinigter (Meth)acrylsaure wird allgemein (Meth)acrylsaure ver- 
standen, deren Reinheit mind. 99,5 Gew% betragt und die im wesentlichen frei von den 
aidehydischen, anderen carbonylhaltigen und hochsiedenden Komponenten ist. 

Die wahrend der Veresterung abdestillierte wassrige Rhase des Ober die aufgesetzte 
Kolonne, wenn vorhanden, abgetrennten Kondensats, die in der Regel 0,1 - 
10 Gew.-% (Meth)acrylsaure enthalten kann, wird abgetrennt und ausgeschleust. Vor- 
teilhaft kann die darin enthaltene (Meth)acrylsaure mit einem Extraktionsmittel, bevor- 
zugt dem gegebenenfalls in der Veresterung verwendeten Losungsmittel, beispielswei- 
se mit Cyclohexan, bei einer Temperatur zwischen 10 und 40 °C und einem Verhaltnis 
von wassriger Phase zu Extraktionsmittel von 1 : 5 - 30, bevorzugt 1 : 10 - 20, extra- 
hiert und in die Veresterung zurOckgefuhrt werden. 

Zur weiteren Unterstutzung des Umlauts kann ein inertes Gas, bevorzugt ein sauer- 
stoffhaltiges Gas, besonders bevorzugt Luft oder ein Gemisch aus Luft und Stickstoff 
(Magerluft) in den Umlaut, durch oder uber das Reaktionsgemisch geleitet werden, 
beispielsweise in Mengen von 0,1 - 1 , bevorzugt 0,2 - 0,8 und besonders bevorzugt 
0,3 - 0,7 ms/msh, bezogen auf das Volumen des Reaktionsgemisches. 

Der Verlauf der Veresterung a) kann durch Verfolgung der ausgetragenen Wasser- 
menge und/oder die Abnahme der Carbonsaurekonzentration im Reaktor verfolgt wer- 
den. 
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Die Reaktion kann beispielsweise beendet werden, sobald 90 % der theoretisch zu 
erwartenden Wassermenge durch das Losungsmittel ausgetragen worden sind, bevor- 
zugt bei mmdestens 95% und besonders bevorzugt bei mindestens 98%. 

Das Ende der Reaktion kann beispielsweise dadurch festgestellt werden, dass im we- 
sentl.chen kein weiteres Reaktionswasser mehr Qber das Schleppmittel entfernt wird 
Wird (Methacryl)saure zusammen mit dem Reaktionswasser ausgetragen, so ist deren 
Anted be.spielsweise durch Rucktitration eines Aliquots der wassrigen Phase bestimm- 
bar. 



Auf em Entfernen des Reaktionswassers kann beispielsweise verzichtet werden wenn 
die (Methacryl)saure in einem hohen stochiometrischen Oberschuss eingesetzt wird 
beispielsweise von mindestens 3:1, bevorzugt mindestens 5:1 und ganz besonders ' 
bevorzugt mindestens 10:1 . In diesem Fall verbleibt ein wesentiicher Teil der entstan- 
denen Wassermenge im Reaktionsgemisch. Wahrend oder nach der Reaktion wird 
lediglich der Anteil an Wasser aus dem Reaktionsgemisch entfernt, der durch die 
RQchtigkeit bei der angelegten Temperatur bestimmt ist und es werden daruber hinaus 
keine MaBnahmen zur Abtrennung des entstandenen Reaktionswassers durchgefuhrt 
So konnen beispielsweise mindestens 10 Gew.-% des entstandenen Reaktionswas- 
sers im Reaktionsgemisch verbleiben, bevorzugt mindestens 20 Gew%, besonders 
bevorzugt mindestens 30 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 40 und ins- 
besondere mindestens 50 Gew.-%. 



c) Nach Beendigung der Veresterung kann das Reaktorgemisch auf ubliche Weise auf 
eine Temperatur von 10 bis 30°C abgekiihlt werden und gegebenenfalls durch Zugabe 
von Losungsmittel, das das gleiche wie das gegebenenfalls zur azeotropen Entfernung 
von Wasser verwendete Losungsmittel oder ein anderes sein kann, eine beliebige 
Zielesterkonzentration eingestellt werden. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform kann die Reaktion mit einem geeigneten Verdun- 
nungsmittel G gestoppt werden und auf eine Konzentration von beispielsweise 10 - 
90 Gew.-%, bevorzugt 20 - 80%, besonders bevorzugt 20 bis 60%, ganz besonders 
bevorzugt 30 bis 50% und insbesondere ca. 40% verdunnt, beispielsweise urn die 
Viskositat zu veningern. 

Wichtig ist dabei, dass sich nach Verdunnung eine im wesentlichen homogene Losung 
bildet. 



Dies erfolgt bevorzugt erst relativ kurz vor dem Einsatz in der Herstellung des Hydro- 
gels, beispielsweise nicht mehr als 24 Stunden vorher, bevorzugt nicht mehr als 20, 
besonders bevorzugt nicht mehr als 12, ganz besonders bevorzugt nicht mehr als 6 
und insbesondere nicht mehr als 3 Stunden vorher. 
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Das Verdunnungsmittel G 1st ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Wasser ein 
Gem,sch von Wasser mit einem oder mehreren in Wasser unbegrenzt loslichen o'rga- 
nischen Losemittel oder ein Gemisch von Wasser mit einem oder mehreren einfachen 
5 oder mehrfachfunktionellen Alkoholen, z.B. Methanol und Glycerin. Die Alkohole tragen 
bevorzugt 1 , 2 oder 3 Hydroxygruppen und weisen bevorzugt zwischen 1 bis 1 0 ins- 
besondere bis 4 C-Atome auf. Bevorzugt sind primare und sekundare Alkohole. ' 

Bevorzugte Alkohole sind Methanol, Ethanol, Isopropanol, Ethylenglykol, Glycerin 1 2- 
10 Propandiol oder 1,3-Propandiol. 

d) Falls erforderiich kann das Reaktionsgemisch einer Entfarbung, beispielsweise 
durch Behandlung mit Aktivkohle oder Metalloxiden, wie z.B. Aluminiumoxid, Silicium- 
oxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Boroxid oder Gemischen davon, in Mengen von bei- 
15 spielsweise 0,1-50 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 25 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 - 
10 Gew.-% bei Temperaturen von beispielsweise 10 bis 100°C, bevorzugt 20 bis 80°C 
und besonders bevorzugt 30 bis 60°C unterworfen werden. 

Dies kann durch Zugabe des pulver- oder granulatfdrmigen Entfarbungsmittels zum 
Reaktionsgemisch und nachfolgender Filtration oder durch Oberleiten des Reaktions- 
gemisches uber eine SchQttung des Entfarbungsmittels in Form beliebiger, geeigneter 
Formkdrper erfolgen. 

Die Entfarbung des Reaktionsgemisches kann an beliebiger Stelle des Aufarbeitungs- 
verfahrens erfolgen, beispielsweise auf der Stufe des rohen Reaktionsgemisches oder 
nach gegebenenfalls erfolgter Vorwasche, Neutralisation, Wasche oder Losungsmittel- 
entfemung. 

Das Reaktionsgemisch kann weiterhin einer Vorwasche e) und/oder einer Neutralisati- 
on f) und/oder einer Nachwasche g) unterworfen werden, bevorzugt lediglich einer 
Neutralisation f). Gegebenenfalls konnen Neutralisation f) und Vorwasche e) in der 
Reihenfolge auch vertauscht werden. 

Aus der wassrigen Phase der Waschen e) und g) und/oder Neutralisation t) kann ent- 
haltene (Meth)acrylsaure und/oder Katalysator C durch Ansauern und Extraktion mit 
einem Losungsmittel zumindest teilweise wiedergewonnen und von Neuem eingesetzt 
werden. 

Zur Vor- oder Nachwasche e) oder g) wird das Reaktionsgemisch in einem Waschap- 
parat mit einer WaschflQssigkeit, beispielsweise Wasser oder einer 5-30 gew.-%igen, 
bevorzugt 5 - 20, besonders bevorzugt 5-15 gew.-%igen Kochsalz-, Kaliumchlorid-, ' 
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Ammoniumchlorid-, Natriumsulfat- oder Ammoniumsulfatlosung, bevorzugt Wasser 
oder Kochsalzldsung, behandelt. 



Das Mengenverhartnis Reaktionsgemisch : WaschflQssigkeit betragt in der Regel 1: 0,1 
5 - 1 , bevorzugt 1 : 0,2 - 0,8, besonders bevorzugt 1 : 0,3 - 0,7. 

Die Wasche oder Neutralisation kann beispielsweise in einem Ruhrbehalter oder in 
anderen herkommlichen Apparaturen, z.B. in einer Kolonne oder Mixer-Settler- 
Apparatur, durchgefuhrt werden. 

10 

Verfahrenstechnisch konnen fur eine Wasche oder Neutralisation im erfindungsgema- 
3en Verfahren alle an sich bekannten Extraktions- und Waschverfahren und -apparate 
eingesetzt werden, z.B. solche, die in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 
6th ed, 1 999 Electronic Release, Kapitel: Liquid - Liquid Extraction - Apparatus, be- ' 
1 5 schrieben sind. Beispielsweise konnen dies ein- oder mehrstufige, bevorzugt einstufige 
Exlraktionen, sowie solche in Gleich- oder Gegenstromfahrweise, bevorzugt Gegen- 
stromfahrweise sein. 



Vorzugsweise werden Siebboden- oder gepackte beziehungsweise Fullkorperkolon- 
20 nen, RQhrbehalter oder Mixer-Settler-Apparate, sowie gepulste Kolonnen oder solche 
mit rotierenden Einbauten eingesetzt. 



Die Vorwasche e) wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn Metallsalze, bevorzugt Kupfer 
oder Kupfersalze als Inhibitoren (mit)verwendet werden. 

Eine Nachwasche g) kann zur Entfernung von Base- oder Salzspuren aus dem in f) 
neutralisierten Reaktionsgemisch vorteilhaft sein. 



Zur Neutralisation f) kann das gegebenenfalls vorgewaschene Reaktionsgemisch, das 
30 noch geringe Mengen an Katalysator und die Hauptmenge an uberschussiger 

(Meth)acrylsaure enthalten kann, mit einer 5 - 25, bevorzugt 5 - 20, besonders bevor- 
zugt 5 - 15 gew.-%igen wassrigen Losung einer Base, wie beispielsweise Alkali- oder 
Erdalkalimetalloxide, -hydroxide, -carbonate oder -hydrogencarbonate, bevorzugt Nat- 
ronlauge, Kalilauge, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumhydrogencar- 
35 bonat, Kalziumhydroxid, Kalkmilch, Ammoniak, Ammoniakwasser oder Kaliumcarbo- 
nat, der gegebenenfalls 5-15 Gew.-% Kochsalz, Kaliumchlorid, Ammoniumchlorid 
oder Ammoniumsulfat zugesetzt sein konnen, besonders bevorzugt mit Natronlauge 
oder Natronlauge-Kochsalz-Losung, neutralisiert werden. Der Neutralisationsgrad be- 
tragt bevorzugt 5 bis 60 mol-%, vorzugsweise 10 bis 40 mol-%, besonders bevorzugt 
40 20 bis 30 mol-%, bezogen auf die Sauregruppen enthaltenden Monomere. Diese Neut- 
ralisation kann vor und/oder wahrend der Polymerisation erfolgen, bevorzugt vor der 
Polymerisation. Ein anderer bevorzugter Neutralisationsgrad liegt bei 50 bis 
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1 00 mol-%, besonders bevorzugt bei 55 - 80 mol-%, insbesondere bei 60 bis 75 mol- 
%. Bevorzugt wird die Vernetzerlosung in reiner Acrylsaure erst kurz vor der Polymeri- 
sation mit der Acrylatlosung zur Einstellung des Neutralisationsgrades zusammenge- 
mischt. 

5 

Die Zugabe der Base erfoigt in einer Weise, dass die Temperatur im Apparat nicht uber 
60°C ansteigt, bevorzugt zwischen 20 und 35°C betragt und der pH-Wert 4-13, be- 
vorzugt 4,5-10 betragt. Die Abfuhr der Neutralisationswarme erfoigt vorzugsweise 
durch Kuhlung des Behalters mit Hilfe von innenliegenden Kuhlschlangen oder uber 
10 eine Doppelwandkuhlung. 

Das Mengenverhaltnis Reaktionsgemisch : Neutralisationsflussigkeit betragt in der Re- 
gel 1 : 0,1 - 1 , bevorzugt 1 : 0,2 - 0,8, besonders bevorzugt 1 : 0,3 - 0,7. 

1 5 Hinsichtlich der Apparatur gilt das oben Gesagte. 

h) Falls ein Ldsungsmittel im Reaktionsgemisch enthalten ist, so kann dieses durch 
Destination im wesentlichen entfemt werden. Bevorzugt wird gegebenenfalls enthalte- 
nes Losungsmittel nach Wasche und/oder Neutralisation aus dem Reaktionsgemisch 
20 entfernt, falls gewunscht kann dieses aber auch vor der Wasche beziehungsweise 
Neutralisation erfolgen. 

Dazu wird das Reaktionsgemisch mit einer derartigen Menge an Lagerstabilisator, be- 
vorzugt Hydrochinonmonomethylether versetzt, dass nach Abtrennung des Losungs- 
25 mittels 1 00 - 500, bevorzugt 200 - 500 und besonders bevorzugt 200 - 400 ppm davon 
im Zielester (Ruckstand) enthalten sind. Anstatt Hydrochinonmonomethylether konnen 
aber auch die oben beschriebenen sterisch gehinderten Phenole bevorzugt allein oder 
im Gemisch mit anderen Stabilisatoren eingesetzt werden. 

30 Die destillative Abtrennung der Hauptmenge an Losungsmittel erfoigt beispielsweise in 
einem Ruhrkessel mit Doppelwandheizung und/oder innenliegenden Heizschlangen 
unter vermindertem Druck, beispielsweise bei 20 — 700 mbar, bevorzugt 30 bis 500 
und besonders bevorzugt 50-150 mbar und einer Temperatur von 40 - 80°C. 

35 Selbstverstandlich kann die Destination auch in einem Fallfilm- oder Dunnschichtver- 
dampfer erfolgen. Dazu wird das Reaktionsgemisch, bevorzugt mehrmals im Kreislauf, 
unter vermindertem Druck, beispielsweise bei 20 - 700 mbar, bevorzugt 30 bis 500 
und besonders bevorzugt 50-150 mbar und einer Temperatur von 40 - 80°C durch 
den Apparat gefuhrt. 

40 

Vorteilhaft kann ein inertes Gas, bevorzugt ein sauerstoffhaltiges Gas, besonders be- 
vorzugt Luft oder ein Gemisch aus Luft und Stickstoff (Magerluft) in den Destinations- 
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apparat eingeleitet werden, beispielsweise 0,1 - 1 , bevorzugt 0,2 - 0,8 und besonders 
bevorzugt 0,3 - 0,7 rvP/rrPh, bezogen auf das Volumen des Reaktionsgemisches. 

Der Restldsungsmrttelgehalt im Rtickstand betragt nach der Destination in der Regel 
5 unter 5 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 5 % und besonders bevorzugt 1 bis 3 Gew.-%. 

Das abgetrennte Losungsmittel wird kondensiert und bevorzugt wiederverwendet. 

Falls erforderlich kann zusatzlich Oder anstelle der Destination eine Losungsmittelstrip- 
10 pung i) durchgefuhrt werden. 



Dazu wird der Zielester, der noch geringe Losungsmittelmengen enthalt, auf 50 - 90°C, 
bevorzugt 80 - 90°C erwarmt und die restlichen Losungsmittelmengen mit einem ge- 
eigneten Gas in einer geeigneten Apparatur entfernt. Zur Unterstutzung kann gegebe- 
15 nenfalls auch ein Vakuum angelegt werden. 



Geeignete Apparaturen sind beispielsweise Kolonnen von an sich bekannter Bauart, 
die die ublichen Einbauten, z.B. Boden, SchQttungen oder gerichtete Packungen, be- 
vorzugt Schuttungen aufweisen. Als Kolonneneinbauten kommen prinzipiell alle gangi- 
20 gen Einbauten in Betracht, beispielsweise Boden, Packungen und/oder Fullkorper. Von 
den Boden sind Glockenboden, Siebboden, Ventilboden, Thormannboden und/oder 
Dual-Flow-B6den bevorzugt, von den Schuttungen sind solche mit Ringen, Wendeln, 
Sattelkorpern, Raschig-, Intos- oder Pall-Ringen, Barrel- oder Intalox-Satteln, Top-Pak 
etc. oder Geflechten, bevorzugt. 

25 

Denkbar ist hier auch ein Fallfilm-, Dunnfilm- oder Wischfilmverdampfer, wie z.B. ein 
Luwa-, Rotafilm- oder Sambayverdampfer, der als Spritzschutz beispielsweise mit ei- 
nem Demister ausgerustet sein kann. 



30 Geeignete Gase sind unter den Strippbedingungen inerte Gase, bevorzugt sauerstoff- 
haltige Gase, besonders bevorzugt Luft oder Gemische aus Luft und Stickstoff (Mager- 
luft) oder Wasserdampf, insbesondere solche, die auf 50 bis 100°C temperiert sind. 

Die Strippgasmenge betragt beispielsweise 5 - 20, besonders bevorzugt 10-20 und 
35 ganz besonders bevorzugt 1 0 bis 1 5 mPAifti, bezogen auf das Volumen des Reakti- 
onsgemisches. 



Falls notwendig kann der Ester in einem beliebigen Stadium des Aufarbeitungsverfah- 
rens, bevorzugt nach Wasche/Neutralisation und gegebenenfalls erfolgter Losungsmit- 
40 telentfernung einer Filtration j) unterworfen werden, urn ausgefallene Spuren an Salzen 
sowie gegebenenfalls enthaltenem Entfarbungsmittel zu entfernen. 
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In einer denkbaren Ausfuhrungsform wird die Veresterung a) von alkoxyliertem Glycol 
mit der (Methacryl)saure in einem wie oben angefuhrten molaren Oberschuss von min- 
destens 10:1 in Gegenwart mindestens eines Veresterungskatalysators C und mindes- 
tens eines Polymerisationsinhibitors D ohne ein mit Wasser ein Azeotrop bildendes 
5 Losungsmittel durchgefuhrt. 

Die im Oberschuss eingesetzte (Methacryl)saure wird in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform im wesentlichen nicht abgetrennt, d.h. es wird lediglich der Anteil an (Me- 
thacryl)saure aus dem Reaktionsgemisch entfernt, der durch die Fluchtigkeit bei der 
1 0 angelegten Temperatur bestimmt ist und es werden daruberhinaus keine MaBnahmen 
zur Abtrennung der Carbonsaure durchgefuhrt, wie beispielsweise destillative, rektifika- 
tive, extraktive, wie z.B. Waschen, absorptive, wie z.B. Uberleiten uber Aktivkohle oder 
uber lonentauscher, und/oder chemische Schritte, wie z.B. Abfangen der Carbonsaure 
mit Epoxiden. 

15 

Bevorzugt wird die im Reaktionsgemisch enthaltene (Methacryl)saure zu nicht mehr als 
75 Gew.-%, besonders bevorzugt zu nicht mehr als 50 Gew.-%, ganz besonders be- 
vorzugt zu nicht mehr als 25 Gew.-%, insbesondere zu nicht mehr als 10 Gew.-% und 
speziell zu nicht mehr als 5 Gew.-% aus dem Reaktionsgemisch abgetrennt, bezogen 

20 auf die nach Reaktionsende im Reaktionsgemisch enthaltene (Methacryl)saure. In ei- 
ner besonders bevorzugten Ausfuhrungsform kann auf die Stufe b) verzichtet werden, 
so dass lediglich der Anteil an Reaktionswasser und (Methacryl)saure aus dem Reakti- 
onsgemisch entfernt wird, der durch die Fluchtigkeit bei der angelegten Temperatur 
bestimmt ist. Dies kann bevorzugt durch im wesentlichen vollstandige Kondensation 

25 verhindert werden. 

Weiterhin verbleibt auch der eingesetzte Veresterungskatalysator C im wesentlichen im 
Reaktionsgemisch. 

30 Das so erhaltliche Reaktionsgemisch weist bevorzugt eine Saurezahl gem. DIN EN 
3682 von mindestens 25 mg KOH/g Reaktionsgemisch auf, bevorzugt mind. 35 mg 
KOH/g, besonders bevorzugt mind. 45 mg KOH/g aufweist. Als Bereich ist besonders 
bevorzugt von 25 bis 80 und ganz besonders bevorzugt von 35 bis 50 mg KOH/g auf. 

35 Auf eine Vor- oder Nachwasche e) oder g) wird bevorzugt verzichtet, lediglich ein Filt- 
rationsschritt j) kann sinnvoll sein. 

AnschlieSend kann das Reaktionsgemisch im Schritt c) verdunnt werden, in diesem 
Fall wird es bevorzugt innerhalb von 6 Stunden, besonders bevorzugt innerhalb von 
40 3 Stunden zum Hydrogel umgesetzt. Bevorzugt kann es in einem Schritt f) neutralisiert 
werden. 
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Die Abfolge der Schritte c), j) und f) ist dabei beliebig. 
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Die Erfindung betrifft auBerdem ein Stoffgemisch enthaltend 

5 - mindestens einen Ester F, erhaltlich nach einem der oben beschriebenen Ver- 
esterungsverfahren, 
(Methacryl)saure und 
Verdunnungsmittel G. 

10 Als weitere Komponenten konnen enthalten sein 

Veresterungskatalysator C in protonierter oder unprotonierter Form, 
Polymerisationsinhibitor D sowie 

gegebenenfalls Losungsmittel E, falls ein solches in der Versterung verwendet 
15 wurde. 

Das Stoffgemisch kann gegebenenfalls neutralisiert sein und einen pH-Wert aufweisen, 
wie oben unter f) aufgefuhrt. 

20 Wenn das Stoffgemisch neutralisiert ist, so ist zumindest ein Teil der (Methacryl)saure 
in deren wasserlosliche Alkalimetall-, Erdalkalimetall- oder Ammoniumsalze uberfuhrt. 

Bevorzugtes Stoffgemisch enthalt an 

25 - Ester F im Stoffgemisch 0,1 bis 40 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,5 bis 20, 
ganz besonders bevorzugt 1 bis 10, insbesondere 2 bis 5 und speziell 2 bis 4 
Gew.-%, 

Monomer M 0,5 - 99,9 Gew%, besonders bevorzugt 0,5 - 50 Gew.-%, ganz be- 
sonders bevorzugt 1 - 25, insbesondere 2-15 und speziell 3 bis 8, oder 4 - 6 

30 Gew.-%, 

Veresterungskatalysator C 0 - 1 0 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,02 - 5, ganz 
besonders bevorzugt 0,05 - 2,5 Gew.-% und insbesondere 0,1-1 Gew.-%, 
Polymerisationsinhibitor D 0 - 5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,01 - 1 ,0, ganz 
besonders bevorzugt 0,02 - 0,75, insbesondere 0,05 - 0,5 und speziell 0,075 - 

35 0,25 Gew.-%, 

Losungsmittel E 0 - 1 0 Gew.-%, besonders bevorzugt 0-5 Gew.-%, ganz 
besonders bevorzugt 0,05 - 1,5 Gew.-% und insbesondere 0,1 -0,5 Gew.r%, 
mit der MaSgabe, dass die Summe immer 1 00 Gew.-% betragt, sowie 
gegebenenfalls Verdunnungsmittel G ad 100 Gew.-%. 

40 

Die nach dem obigen Verfahren erhaltlichen Reaktionsgemische und erfindungsgema- 
Ben Stoffgemische konnen Verwendung finden 
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als Radikalvemetzer von wasserabsorbierenden Hydrogelen, 
als Ausgangsstoff fur die Herstellung von Polymerdispersionen, 
als Ausgangsstoff fur die Herstellung von Polyacrylaten (auBer Hydrogelen), 
5 - als Lackrohstoff Oder 
als Zementadditiv. 

Zur Verwendung als Radikalvemetzer von wasserabsorbierenden Hydrogelen sind 
insbesondere solche erfindungsgemaBen Stoffgemische geeignet, die eine Wasserlos- 
10 lichkelt (bei 25°C in destilliertem Wasser) von mindestens 0,5 Gew.-%, bevorzugt min- 
destens 1 Gew.-%, mehr bevorzugt mindestens 2 Gew.-%, noch mehr bevorzugt min- 
destens 5 Gew.-, besonders bevorzugt mindestens 10 Gew.-%, ganz besonders be- 
vorzugt mindestens 20 Gew.-% und insbesondere von mindestens 30 Gew.-% aufwei- 
sen. 

15 

k) Das Reaktionsgemisch aus der Veresterung, inklusive deren Aufarbeitungsschritte, 
soweit diese durchlaufen werden, beispielsweise das Reaktionsgemisch aus f), bzw, 
wenn auf f) verzichtet wird, aus b), beziehungsweise, wenn auf b) verzichtet wird, das 
Reaktionsgemisch aus a), kann gegebenenfalls mit zusatzlichen monoethylenisch un- 
20 gesattigten Verbindungen N versetzt werden, die keine Sauregruppen tragen, aber mit 
den hydrophilen Monomereh M copolymerisierbar sind, kann dann zur Herstellung von 
wasserabsorbierenden Hydrogelen in Gegenwart mindestens eines Radikalstarters K 
und gegebenenfalls mindestens einer Pf ropfgrundlage L poiymerisiert werden. 

25 Vorteilhaft kann 

I) das Reaktionsgemisch aus k) nachvemetzt werden. 

Zur Herstellung k) dieser hydrophilen, hochquellfahigen Hydrogele geeignete hydrophi- 
30 le Monomere M sind beispielsweise polymerisationsfahige Sauren, wie Acrylsaure, 
Methacrylsaure, Ethacrylsaure, oc-Chloracrylsaure, Crotonsaure, Maleinsaure, Malein- 
saureanhydrid, Vinylsulfonsaure, Vinylphosphonsaure, Maleinsaure einschlieBlich de- 
ren Anhydrid, Fumarsaure, Itaconsaure, Citraconsaure, Mesaconsaure, Glutaconsaure, 
Aconitsaure, Allylsulfonsaure, Sulfoethylacrylat, Sulfomethacrylat, Sulfopropylacrylat, 
35 Sulfopropylmethacrylat, 2-Hydroxy-3-acryloxypropylsulfonsaure, 2-Hydroxy-3- 

methacryl-oxypropylsulfonsaure, Allylphosphonsaure, Styrolsulfonsaure, 2-Acrylamido- 
2methyIpropansulfonsaure, 2-Acrylamido-2-methylpropanphosphonsaure sowie deren 
Amide, Hydroxyalkylester und aminogruppen- oder ammoniumgruppenhaltige Ester 
und Amide. Die Monomeren konnen allein oder in Mischung untereinander eingesetzt 
40 werden. Des weiteren wasserlosliche N-Vinylamide oder auch Diallyldimethyl- 

ammoniumchlorid. Bevorzugte hydrophile Monomere sind Verbindungen der Formel V 
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R 5 R3 
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H 

H \ R 4 



wonn 



5 R 3 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, 

R 4 die Gruppe -COOR 6 , eine Sulfonylgruppe Oder Phosphonylgruppe, eine mit ei- 
nem (Ci-C 4 )-Alkylalkohol veresterte Phosphonylgaippe Oder eine Gruppe der 
Formel VI 



H H 2 



R 5 Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder eine Carboxylgruppe, 

R 6 Wasserstoff, Amino oder Hydroxy-(Ci-C 4 )-Alkyl und 

R 7 eine Sulfonylgruppe, eine Phosphonylgruppe oder eine Carboxylgruppe bedeu- 

15 ten. 



Beispiele fur (CVC4)- Alkylalkohol sind Methanol, Ethanol, n-Propanol oder n-Butanol. 



Besonders bevorzugte hydrophile Monomere sind Acrylsaure und Methacrylsaure, ins- 
20 besondere Acrylsaure. 



Zur Optimierung von Eigenschaften kann es sinnvoll sein, zusatzliche monoethyle- 
nisch ungesattigte Verbindungen N einzusetzen, die keine Sauregruppen tragen, aber 
mit den sauregruppentragenden Monomeren copolymerisierbar sind. Hierzu gehoren 

25 beispielsweise die Amide und Nitrile von monoethylenisch ungesattigten Carbonsau- 
ren, z. B. Acrylamid, Methacrylamid und N-Vinylformamid, N-Vinylacetamid, N-Methyl- 
vinylacetamid, Acrylnltril und Methacryinitril. Weitere geeignete Verbindungen sind bei- 
spielsweise Vinylester von gesattigten d- bis C 4 -Carbonsauren wie Vinylformiat, Vi- 
nylacetat oder Vinylpropionat, Alkylvinylether mit mindestens 2 C-Atomen in der Al- 

30 kylgruppe, wie z. B. Ethylvinylether oder Butylvinylether, Ester von monoethylenisch 
ungesattigten C3- bis C 6 -Carbonsauren, z. B. Ester aus einwertigen d- bis C 18 - 
Alkoholen und Acrylsaure, Methacrylsaure oder Maleinsaure, Halbester von Maleinsau- 
re, z. B. Maleinsauremono-methylester, N-Vinyllactame wie N-Vinylpyrrolidon oder N- 
Vinylcaprolactam, Acrylsaure- und Methacrylsaureester von alkoxylierten einwertigen, 

35 gesattigten Alkoholen, z. B. von Alkoholen mit 10 bis 25 OAtome, die mit 2 bis 200 Mol 
Ethylenoxid und/oder Propylenoxid pro Mol Alkohol umgesetzt worden sind, sowie Mo- 
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noacrylsaureester und Monomethacrylsaureester von Polyethylenglykol oder Polypro- 
pylenglykol, wobei die Molmassen (M n ) der Polyalkylenglykole beispielsweise bis zu 
2000 betragen konnen. Weiterhin geeignete Monomere sind Styrol und alkylsubstituier- 
te Styrole wie Ethylstyrol Oder tert.-Butylstyrol. 

5 

Diese keine sauregruppentragenden Monomere konnen auch in Mischung mit anderen 
Monomeren eingesetzt werden, z. B. Mischungen aus Vinylacetat und 2- 
Hydroxyethylacrylat in beliebigem Verhartnis. Diese keine Sauregruppen tragenden 
Monomere werden der Reaktionsmischung in Mengen zwischen 0 und 50 Gew.-%, 
1 0 vorzugsweise kleiner 20 Gew.-% zugesetzt. 

Bevorzugt bestehen die vernetzten (Co)Polymere aus Sauregruppen tragenden mo- 
noethylenisch ungesattigten Monomeren, die gegebenenfalls vor oder nach der Poly- 
merisation in ihre Alkali- oder Ammoniumsalze uberfuhrt werden, und aus 0 - 
1 5 40 Gew.-% bezogen auf ihr Gesamtgewicht keine sauregruppentragenden monoethy- 
lenisch ungesattigten Monomeren. 

Die Herstellung, Testung und Verwendung (meth)acrylsaurehaltiger (Co)Polymere, 
Polyacrylsauren und Superabsorbern ist vielfach vorbeschrieben und daher hinrei- 
20 chend bekannt, siehe z.B. "Modem Superabsorbent Polymer Technology", F.L. Buch- 
holz and AT. Graham, Wiley-VCH, 1998 oder in Markus Frank „Superabsorberrts" in 
Ullmann's Handbuch der technischen Chemie Band 35 2003. 

Bevorzugt sind solche Hydrogele, die durch vernetzende Polymerisation oder Copoly- 
25 merisation von sauregruppentragenden monoethylenisch ungesattigten Monomeren M 
oder deren Salzen erhalten werden. 

Die erhaltlichen Polymere zeichnen sich durch einen verbesserten Verseifungsindex 
(VSI) aus. 

30 

Bei dem Verfahren zur Nachvernetzung wird das Ausgangspolymer mit einem Nach- 
vernetzer behandelt und bevorzugt wahrend oder nach dem Behandeln durch Tempe- 
raturerhdhung nachvernetzt und getrocknet, wobei der Vernetzer bevorzugt in einem 
inerten Losemittel enthalten ist. Unter inerten Losemittel werden solche verstanden, die 
35 bei der Reaktion weder mit dem Ausgangspolymer noch mit dem Nachvernetzer im 
wesentlichen reagieren. Bevorzugt sind solche Losemittel, die zu mehr als 90%, bevor- 
zugt mehr als 95%, besonders bevorzugt mehr als 99%, insbesondere zu mehr als 
99,5% nicht chemisch mit dem Ausgangspolymer oder Nachvernetzer reagieren. 

40 Bevorzugt zur Nachvernetzung I) und Trocknung m) ist dabei der Temperaturbereich 
zwischen 30 und 250°C, insbesondere 50 - 200°C, ganz besonders bevorzugt ist der 
Bereich zwischen 100 - 180°C. Die Aufbringung der Oberflachennachvemetzungslo- 
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sung erfolgt bevorzugt durch Aufspruhen auf das Polymere in geeigneten Spruhmi- 
schern. Im Anschluss an das Aufspruhen wird das Polymerpulver thermisch getrock- 
net, wobei die Vernetzungsreaktion sowohl vor als auch wahrend der Trocknung statt- 
finden kann. Bevorzugt ist das Aufspruhen einer Losung des Vernetzers in Reaktions- 
5 mischern Oder Misch- und Trocknungsanlagen wie beispielsweise Lodige-Mischer, 
BEPEX-Mischer, NAUTA-Mischer, SHUGGI-Mischer oder PROCESSALL. Oberdies 
konnen auch Wirbelschichttrockner eingesetzt werden. 

Die Trocknung kann im Mischer selbst erfolgen, durch Beheizung des Mantels oder 
1 0 Einblasen von Warmluft. Ebenso geeignet ist ein nachgeschalteter Trockner wie z.B. 
ein Hordentrockner, ein Drehrohrofen, oder eine beheizbare Schnecke. Es kann aber 
auch z.B. eine azeotrope Destination als Trocknungsverfahren benutzt werden. Die 
bevorzugte Verweilzeit bei dieser Temperatur im Reaktionsmischer oder Trockner be- 
tragt unter 60 min., besonders bevorzugt unter 30 min. 



15 



20 



25 



30 



Bevorzugt sind obige Verfahren, wobei das Ausgangspolymere eine polymere Acryl- 
saure oder ein Polyacrylat ist, insbesondere eine polymere Acrylsaure oder ein Polyac- 
rylat, die uber radikalische Polymerisation erhalten wurden und bei denen ein mehr- 
funktioneller ethylenisch ungesattigter Radikalvernetzer verwendet wurde. 

Bevorzugt werden solche Verfahren in denen das Stoffgemisch enthaltend Radikalver- 
netzer, also den Ester F, und Verdunnungsmittel G in einem Verhaltnis von 0,1 - 20 
Gew.-%, insbesondere 0,5 - 10 Gew.-% bezogen auf die Masse des Ausgangspolyme- 
ren eingesetzt wird. 

Bevorzugt werden solche Verfahren in denen der Radikalvernetzer in einer Dosierung 
von 0,01 - 5,0 Gew.-%, bevorzugt 0,02 - 3,0 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 0,03 
- 2,5 Gew.-%, insbesondere 0,05 - 1 ,0 und speziell 0,1 bis 0,75 Gew.-% bezogen auf 
das Ausgangspolymer verwendet wird. 



Gegenstand der Erfindung sind auch Polymere, hergestellt nach einem der oben ge- 
nannten Verfahren und deren Verwendung in Hygieneartikeln, Verpackungsmaterialien 
und in Nonwovens, sowie die Verwendung von einem oben genannten Stoffgemisch 
zur Herstellung von vernetzten oder durch Warmebehandlung vernetzungsfahigen Po- 
35 lymeren, insbesondere in Lacken und Farben. 



Die dabei einzusetzenden hydrophilen, hochquellfahigen Hydrogele (Ausgangspolyme- 
re) sind insbesondere Polymere aus (co)polymerisierten hydrophilen Monomeren M, 
Pfropf(co)polymere von einem oder mehreren hydrophilen Monomeren M auf eine ge- 
40 eignete Pfropfgrundlage L, vemetzte Cellulose- oder Starkeether oder in wassrigen 
FIQssigkeiten quellbare Naturprodukte, wie beispielsweise Guarderivate. Diese Hydro- 
gele sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise beschrieben in US-4 286 082, 
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DE-C-27 06 135, US-4 340 706, DE-C-37 13 601, DE-C-28 40 010 DE-A-43 44 548 
DE-A40 20 780, DE-A-40 15 085, DE-A-39 17 846, DE-A-38 07 289, DE-A-35 33 337 
DE-A-35 03 458, DE-A-42 44 548, DE-A-42 19 607, DE-A-40 21 847, DE-A-38 31 261 
DE-A-35 1 1 086, DE-A-31 1 8 1 72, DE-A-30 28 043, DE-A-44 1 8 881 , EP-A-0 801 483* 
EP-A-0 455 985, EP-A-0 467 073, EP-A-0 312 952, EP-A-0 205 874, EP-A-0 499 774 ' 
DE-A 26 12 846, DE-A-40 20 780 EP-A-0 20 5674, US-5 145 906, EP-A-0 530 438 ' 
EP-A-0 670 073, US4 057 521 , US-4 062 81 7, US-4 525 527, US-4 295 987 
US-5 01 1 892, US^ 076 663 Oder US-4 931 497. Besonders geeignet sind auch hoch- 
quellfahige Hydrogele aus einem Herstellprozess wie in WO 01/38402 beschrieben 
sowie anorganisch-organische hybride hochquellfahige Hydrogele wie in DE 198 54 
575 beschrieben. Der Inhalt der vorstehend genannten Patentdokumente, insbesonde- 
re die nach den Verfahren hergestellten Hydrogele, sind ausdrucklich Bestandteil der 
vorliegenden Offenbarung. 

Geeignete Pfropfgrundlagen L fur hydrophile Hydrogele, die durch Pfropfcopolymerisa- 
tion olefinisch ungesattigter Sauren erhaltlich sind, konnen naturlichen oder syntheti- 
schen Ursprungs sein. Beispiele sind Starke, Cellulose Oder Cellulosederivate sowie 
andere Polysaccharide und Oligosaccharide, Polyalkylenoxide, insbesondere Polyethy- 
lenoxide und Polypropylenoxide, sowie hydrophile Polyester. 

Das wasserabsorbierende Polymer kann Ober radikalische Pfropfcopolymerisation von 
Acrylsaure Oder Acrylat auf eine wasserlosliche Polymermatrix erhalten werden. Ge- 
eignete wasserlosliche Polymermatrices sind beispielsweise, aber nicht ausschlieBlich, 
Alginate, Polyvinylalkohol, und Polysacharide wie etwa Starke. Bel der Pfropfcopoly- 
merisation im erfindungsgemaBen Sinne wird ein mehrfunktioneller ethylenisch unge- 
sattigter Radikalvernetzer eingesetzt. 



Das wasserabsorbierende Polymer kann ein organisch-anorganisches Hybridpolymer 
aus einer polymeren Acrylsaure Oder einem Polyacrylat einerseits und einem Silikat, 
30 Aluminat, Oder Alumosilikat andererseits sein. Insbesondere konnen polymere Acryl- 
saure oder Polyacrylat verwendet werden, die Ober radikalische Polymerisation erhal- 
ten wurden, und bei denen ein mehrfunktioneller ethylenisch ungesattigter Radikalver- 
netzer verwendet wurde und bei deren HerstellprozeB ein in Wasser losliches Silikat 
oder losliches Aluminat oder ein Gemisch von beiden eingesetzt wurde. 



35 



Bevorzugte Hydrogele sind insbesondere Polyacrylate, Polymethacrylate sowie die in 
US-4 931 497, US-5 01 1 892 und US-5 041 496 beschriebene Pfropfpolymere. Ganz 
besonders bevorzugte Hydrogele sind die in WO 01/38402 beschriebenen Kneterpo- 
lymere und die in DE 198 545 75 beschriebenen hybriden organisch-anorganischen 
40 Hydrogele auf Basis von Polyacrylaten. 
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Die erfindungsgemaB hergestellten, als Radikalvernetzer in Hydrogelen verwendbaren 
Substanzen konnen allein Oder in Kombination mit anderen Vernetzern, beispielsweise 
Innen- Oder Oberflachenvernetzern verwendet werden, beispielsweise den folgenden: 

5 Geeignete weitere Vemetzer sind insbesondere Methylenbisacryl- bzw. 

-methacrylamid, Ester ungesattigter Mono- oder Polycarbonsauren von Polyolen, wis 
Diacryiat , Triacrylat oder Tetraacrylat, z. B. Butandiol- oder Ethylenglykoldiacrylat bzw 
-methacryiat sowie Trimethyiolpropantriacrylat oder Glycerindiacrylat und -triacrylat 
oder Pentaerythritoltetraacrylat und Allylverbindungen wie Allyl(meth)acrylat, Triallylcy- 

1 0 anurat, Maleinsaurediallylester, Polyallylester, Tetraallyloxyethan, Triallylami'n, Tetraal- 
lylethylendiamin, Allylester der Phosphorsaure sowie Vinylphosphonsaurederivate wie 
sie beispielsweise in EP-A-0 343 427 beschrieben sind. Besonders bevorzugt werden 
im erfindungsgemaBen Verfahren jedoch Hydrogele, die unter Verwendung von Polyal- 
lylethern als weitere Vernetzer und durch saure Homopolymerisation von Acrylsaure 

1 5 hergestellt werden. Geeignete Vernetzer sind Pentaerythritoltri- und -tetraallylether, 
Trimethylolpropandiallylether, Polyethylenglykoldiallylether, Monoethylenglykoidially- 
lether, Glyceroldi- und Triallylether, Polyallylether auf Basis Sorbitol, sowie ethoxylierte 
Varianten davon. Weiterhin besonders bevorzugte Vernetzer sind die Polyethylengly- 
koldiacrylate, ethoxylierte Derivate von Trimethyiolpropantriacrylat z.B. Sartomer SR 

20 9035, sowie ethoxylierte Derivate von Glycerindiacrylat und Glycerintriacrylat. Selbst- 
verstandlich konnen auch Gemische der obigen Vernetzer eingesetzt werden. 

Insbesondere bevorzugt sind Kombinationen von Vernetzern, bei denen in den erfin- 
dungsgemaBen Vernetzern F weitere Vernetzer dispergiert werden konnen. Beispiele 
25 fur solche Vemetzerkombinationen sind die erfindungsgemaBen Vernetzer F zusam- 
men mit Di- oder Tripropylenglycoldiacrylat und propoxylierten Glycerintriacrylaten. 
Weitere Beispiele solcher Vemetzerkombinationen sind die erfindungsgemaBen Ver- 
netzer zusammen mit Butandioldiacrylat oder Trimethyiolpropantriacrylat oder Pentae- 
rythritoltriallylether. 



30 



Ganz besonders bevorzugt sind solche Hydrogele, die mit einem erfindungsgemaB 
hergestellten Ester F als Radikalvernetzer hergestellt werden. 



Das wasserabsorbierende Polymer ist bevorzugt eine polymere Acrylsaure oder ein 
35 Polyacrylat. Die Herstellung dieses wasserabsorbierenden Polymeren kann nach 
einem aus der Literatur bekannten Verfahren erfolgen. Bevorzugt sind Polymere, die 
vernetzende Comonomere enthalten (0,001 - 1 0 mol-%), ganz besonders bevorzugt 
sind jedoch Polymere, die uber radikalische Polymerisation erhalten wurden und bei 
denen ein mehrfunktioneller ethylenisch ungesattigter Radikalvernetzer verwendet 
40 wurde. Die erfindungsgemaBen Estergemisches erlauben bevorzugt jede 

Esterkomponente F, bezogen auf die Gesamtmenge der Monomere zu weniger als 2 
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Gew.-%, bevorzugt 1 Gew.-%, einzusetzen, Besonders bevorzugt ist die Summe alter 
Esterkomponenten unter 2 Gew.-, bevorzugt unter 1 Gew.-%. 

Die hydrophilen, hochquellfahigen Hydrogeie konnen durch an sich bekannte Polyme- 
5 risationsverfahren hergestellt werden. Bevorzugt ist die Polymerisation in wassriger 
Losung nach dem Verfahren der sogenannten Gelpolymerisation. Dabei werden wie 
oben angefiihrt verdunnte, bevorzugt wassrige, besonders bevorzugt 15 bis 50 gew.-% 
ige wassrige Losungen eines Oder mehrerer hydrophiler Monomerer und gegebenen- 
falls einer geeigneten Pfropfgrundlage L in Gegenwart eines Radikalinitiators bevorzugt 

1 0 ohne mechanische Durchmischung unter Ausnutzung des Trommsdorff-Norrish- 

Effektes (Makromol. Chem. 1, 169 (1947)), polymerisiert. Die Polymerisationsreaktion 
kann im Temperaturbereich zwischen 0°C und 150°C, vorzugsweise zwischen 10°C 
und 100°C, sowohl bei Normaldruck als auch unter erhohtem Oder erniedrigtem Druck 
durchgefuhrt werden. Wie ublich kann die Polymerisation auch in einer Schutzgasat- 

1 5 mosphare, vorzugsweise unter Stickstoff , ausgefuhrt werden. Zur Auslosung der Poly- 
merisation konnen energiereiche elektromagnetische Strahlen oder die ublichen che- 
mischen Polymerisationsinitiatoren K herangezogen werden, z. B. organische Peroxi- 
de, wie Benzoylperoxid, tert.-Butylhydroperoxid, Methylethylketonperoxid, Cumol- 
hydroperoxid, Azoverbindungen wie Azodiisobutyronitril sowie anorganische Peroxi- 

20 verbindungen wie (NH 4 )2S 2 0 8 , K 2 S 2 0 8 oder H 2 0 2 . 

Sie konnen gegebenenfalls in Kombination mit Reduktionsmitteln wie z.B. Ascorbin- 
saure, Natriumhydrogensulfit, und Eisen(ll)-sulfat oder Redoxsystemen, welche als 
reduzierende Komponente eine aliphatische und aromatische Sulfinsaure, wie Benzol- 
25 sulfinsaure und Toluolsulf insaure oder Derivate dieser Sauren enthalten, wie z. B. 

Mannichaddukte aus Sulfinsauren, Aldehyden und Aminoverbindungen, wie sie in der 
DE-C-1 301 566 beschrieben sind, verwendet werden. Durch mehrstundiges Nachhei- 
zen der Polymerisatgele im Temperaturbereich 50° bis 130°C, vorzugsweise 70° bis 
100°C, konnen die Qualitatseigenschaften der Polymerisate noch verbessert werden. 

30 

Die erhaltenen Gele werden zu 0 - 100 mol-%, bevorzugt zu 25-100 mol-%, und be- 
sonders bevorzugt zu 50 - 85 mol-% bezogen auf eingesetztes Monomer neutralisiert, 
wobei die ublichen Neutralisationsmittel verwendet werden konnen, bevorzugt Alkali- 
metallhydroxide, Alkalimetalloxide oder die entsprechenden Alkalimetallcarbonate, be- 
35 sonders bevorzugt jedoch Natriumhydroxid, Natriumcarbonat und Natriumhydrogen- 
carbonat. Bei Venwendung von Natriumhydroxid wird besonders bevorzugt die durch 
Membranelektrolyse erhaltliche Qualitat eingesetzt. 

Ublicherweise wird die Neutralisation durch Einmischung des Neutralisationsmittels als 
40 wassrige Losung oder bevorzugt auch als Feststoff erreicht. Das Gel wird hierzu me- 
chanisch zerkleinert, z.B. mittels eines Fleischwolfes, und das Neutralisationsmittel 
wird aufgespruht, Qbergestreut oder aufgegossen, und dann sorgfaltig untergemischt. 
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Dazu kann die erhaltene Gelmasse noch mehrmals zur Homogenfsierung gewolft wer- 
den Die neutralisierte Gelmasse wird dann mrt einem Band- oder Walzentrockner ge- 
trocknet b,s der Restfeuchtegehalt vorzugsweise unter 10 Gew,%, insbesondere unter 
5 Qew.-% liegt 

Die Polymerisation an sich kann aber auch nach jedem anderen der in der Literatur 
beschriebenen Verfahren durchgefuhrt werden. Insbesondere kann die Neutralisation 
der Acrylsaure auch vor der Polymerisation durchgefuhrt werden, wie oben im Schritt f) 
beschneben. Unabhangig davon ob die Neutralisation vor, wahrend, oder nach der 
Polymensat.cn stattfindet wird besonders bevorzugt Acrylsaure mit einem Dimerenge- 
halt unter 2000 ppm, ganz besonders bevorzugt unter 1000 ppm, und am meisten 
bevorzugt unter 500 ppm eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt wird Natriumhydroxid 
aus einer Membranelektrolyse eingesetzt. Dieses zeichnet sich gegenuber anderen 
Verfahren durch seine hohe Reinheit (beispielsweise niedriger Chloridgehalt und Ab- 
wesenheit von Quecksilberspuren) aus. NatOrlich kann aber auch Natriumhydroxid aus 
dem Amalgam- oder Diaphragmaverfahren verwendet werden. Die Polymerisation 
kann dann in einem dem Fachmann bekannten Bandreaktor oder einem Knetreaktor 
kontinuierlich oder auch diskontinuierlich durchgefuhrt werden. Bei DurchfOhrung der 
Polymerisation in einem Bandreaktor istdie Initiation mittels elektromagnetischer 
Strahlung, bevorzugt mittels UV-Strahlung, oder alternativ die Initiation mit einem Re- 
doxinitiatorsystem besonders bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt ist auch die Kom- 
bination beider Initiationsmethoden: elektromagnetische Strahlung und chemisches 
Redoxinitiatorsystem simultan. 

n) Das getrocknete Hydrogel kann hiernach gemahlen und gesiebt werden, wobei zur 
Mahlung ublicherweise Walzenstflhle, Stiftmuhlen oder Schwingmuhlen eingesetzt 
werden konnen. Die bevorzugte PartikelgroBe des gesiebten Hydrogels liegt vorzugs- 
weise im Bereich 45 - 1 000 pm, bevorzugt bei 45 - 850 pm, besonders bevorzugt bei 
200 - 850 //m, und ganz besonders bevorzugt bei 300 - 850 //m. Ein weiterer beson- 
ders bevorzugter Bereich liegt bei 150 - 850 pm, insbesondere 150 - 700 pm, und 
besonders bevorzugt bei 200 - 600 urn, und ganz besonders bevorzugt bei 150 - 
550 urn. Ein weiterer besonderer Bereich liegt bei 200 - 800 jxm und ein besonders 
bevorzugter Bereich bei 250 - 650 urn, ein ganz besonders bevorzugter Bereich liegt 
bei 300 - 600 urn. Besonders bevorzugte Bereiche liegen bei 200 - 500 urn, bei 100 - 
450 urn sowie bei 1 50 - 400 urn. In diesen Bereichen liegen bevorzugt 80 Gew.-% der 
Teilchen, insbesondere 90 Gew.-% der Teilchen. Die GroBenverteilung kann mit etab- 
lierten Siebmethoden oder vorzugsweise auch mit optischen Methoden (Photogra- 
phien) bestimmt werden. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind weiterhin vernetzte Hydrogele, die min- 
destens ein hydrophiles Monomer M in einpolymerisierter Form enthalten und vernetzt 
sind mit einem Ester F von Polyol mit (Methacryl)saure. Der Ester kann erfindungsge- 
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maB Oder auf eine im Stand der Technik bekannte Weise hergestellt werden, bevor- 
zugt auf erfindungsgemaBe Weise. 

Als Ester F sind solche Verbindungen einsetzbar, wie sie vorstehend beschrieben sind. 

Der CRC-Wert [g/g] der erfindungsgemaBen Hydrogel-formenden Polymere kann nach 
den in der Beschreibung angegebenen Methoden gemessen werden und liegt bevor- 
zugt groBer 10, insbesondere 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 ,22, 24, Oder hoher, be- 
sonders bevorzugt bei 25 insbesondere bei 26, 27, 28, 29, insbesondere bevorzugt bei 
30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45 Oder hoher. 

Der AUL-0,7psi-Wert [g/g] der erfindungsgemaBen Hydrogel-formenden Polymere 
kann nach den in der Beschreibung angegebenen Methoden gemessen werden und 
liegt bevorzugt groBer 8, insbesondere 9, 10, 1 1, 12, 13, 14 oder hoher, besonders 
bevorzugt bei 15 insbesondere bei 16, 17, 18, 19, oder hoher, insbesondere bevorzugt 
groBer 20, insbesondere 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, oder hoher. 

Der AUL-0,5psi-Wert [g/g] der erfindungsgemaBen Hydrogel-formenden Polymere 
kann nach den in der Beschreibung angegebenen Methoden gemessen werden und 
liegt bevorzugt groBer 8, insbesondere 9, 10, 1 1, 12, 13, 14 oder hoher, besonders 
bevorzugt bei 15 insbesondere bei 16, 17, 18, 19, oder hoher, insbesondere bevorzugt 
groBer 20, insbesondere 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, oder hoher. 

Der Verseifungsindex VSI der erfindungsgemaBen Hydrogel-formenden Polymere 
kann nach den in der Beschreibung angegebenen Methoden gemessen werden und 
liegt bevorzugt kleiner 10, insbesondere 9.5, 9, oder 8.5 oder geringer, besonders be- 
vorzugt kleiner 8, insbesondere 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5 oder geringer, insbesondere bevor- 
zugt kleiner 5, insbesondere 4.5, 4, 3.5 oder geringer. 

Der Restvernetzergehalt der erfindungsgemaBen Hydrogel-formenden Polymere kann 
nach den in der Beschreibung angegebenen Methoden gemessen werden und liegt 
bevorzugt kleiner 30 ppm, besonders bevorzugt kleiner 20 ppm, ganz besonders be- 
vorzugt aber kleiner 10 ppm, insbesondere 9.5 ppm, 9 ppm, oder 8.5 ppm oder gerin- 
ger, besonders bevorzugt kleiner 8 ppm, insbesondere 7.5 ppm, 7 ppm, 6.5 ppm, 
6 ppm, 5.5 ppm oder geringer, insbesondere bevorzugt kleiner 5 ppm, insbesondere 
4.5 ppm, 4 ppm, 3.5 ppm oder geringer. Bei Einsatz mehrerer Vernetzer im Gemisch 
beziehen sich diese Maximalwerte auf jeden einzelnen Vernetzer im Gemisch. 

Einsatz und Verwendung der erfindungsgemaBen Hydrogel-formenden Polymere 



Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Verwendung der oben genannten Hydro- 
gel-formenden Polymeren in Hygieneartikeln, umfassend 
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(P) eine obere flussigkeitsdurchlassige Abdeckung 
(Q) eine untere im wesentlichen flussigkeitsundurchlassige Schicht 
(R) einen zwischen (P) und (Q) befindlichen Kern, enthaltend 
5 1 0 - 1 00 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden Polymer 
0 - 90 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

bevorzugt 20-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden Polymer, 0 
- 80 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

mehr bevorzugt 30-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden Po- 
1 0 lymer, 0 - 70 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

noch mehr bevorzugt 40-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden 
Polymer, 0 - 60 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

besser bevorzugt 50-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden Po- 
lymer 0 - 50 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 
1 5 besonders bevorzugt 60 - 1 00 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden 
Polymer, 0 - 40 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

insbesondere bevorzugt 70-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel- 
formenden Polymer, 0 - 30 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 
auBerordentlich bevorzugt 80-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel- 
20 formenden Polymer, 0 - 20 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

am meisten bevorzugt 90-100 Gew.-% des erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden 
Polymer, 0-10 Gew.-% hydrophiles Fasermaterial 

(S) gegebenenfalls eine sich unmittelbar oberhalb und unterhalb des Kerns (R) sich 
befindende Tissueschicht und 
25 (T) gegebenenfalls eine zwischen (P) und (R) sich befindende Aufnahmeschicht. 



Die Prozentangaben sind so zu verstehen, dass bei 10 - 100 Gew.-%, 1 1, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 bis jeweils 100 Gew.-%an erfindungsgemaBem Hydrogel-formenden 
Polymer und alle dazwischenliegenden %-Angaben (z.B. 12,2%) moglich sind und ent- 

30 sprechend hydrophiles Fasermaterial von 0 bis jeweils 89, 88, 87, 86, 85, 83, 82, 81 
Gew.-% und dazwischen liegende Prozentangaben (z.B. 87,8%) moglich sind. Liegen 
weitere Materialien im Kem vor, so verringern sich entsprechend die Prozentwerte an 
Polymer und Faser. Das analoge gilt fur die bevorzugten Bereiche, so z.B. bei auBer- 
ordentlich bevorzugt konnen 81 , 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Gew.-% fur das erfin- 

35 dungsgemaBem Hydrogel-formenden Polymer und entsprechend 1 9, 1 8, 17, 1 6, 1 5, 
14, 13, 12, 11 Gew.-% des Fasermaterials vorliegen. So konnen im bevorzugten Be- 
reich 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27,-28, 29 bis 100 Gew.-% erfindungsgemaBes Hydro- 
gel-formendes Polymer, im mehr bevorzugten Bereich 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39 bis 100 Gew.-% erfindungsgemaBes Hydrogel-formendes Polymer, im noch ' 

40 mehr bevorzugten Bereich 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 bis 1 00 Gew.-% erfin- 
dungsgemaBes Hydrogel-formendes Polymer, im besser bevorzugten Bereich 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 bis 100 Gew.-% erfindungsgemaBes Hydrogel- 
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formendes Polymer, im besonders bevorzugten Bereich 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 
68, 69 bis 100 Gew.-% erfindungsgemaBes HydrogeMormendes Polymer,' iminsbe- ' 
sonders bevorzugten Bereich 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 bis 100 Gew.-% 
erfindungsgemaBes HydrogeMormendes Polymer und im am meisten bevorzugten 
Bereich 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Oder 100 Gew.-% erfindungsgemaBes 
Hydrogel-formendes Polymer vorliegen. 



Unter Hygieneartikeln sinddabei sowohl Inkontinenzeinlagen und Inkontinenzhosen fur 
Erwachsene als auch Windeln fur Babys zu verstehen. 

10 

Bei der flQssigkeitsdurchlassigen Abdeckung (P) handelt es sich urn die Schicht, die 
direkten Hautkontakt hat Das Material hierfur besteht hierbei aus ublichen syntheti- 
schen oder halbsynthetischen Fasern Oder Filme von Polyester, Polyolefine, Rayon 
Oder natiirlichen Fasern wie Baumwolle. Bei nichtgewebten Materialien sind die Fasem 
15 in der Regel durch Bindemittel wie Polyacrylate zu verbinden. Bevorzugte Materialien 
sind Polyester, Rayon und deren Blends, Polyethylen und Polypropylen. Beispiele fQr 
flussigkeitsdurchlassige Schichten sind beschrieben in WO 99/57355 A1, EP 102 388 
3A2. 



20 Die flOssigkeitsundurchlassige Schicht (Q) besteht in der Regel aus einer Folie aus 
Polyethylen oder Polypropylen. Es konnen jedoch auch alle anderen Materialien ver- 
wendet werden, die man zu flussigkeitsundurchlassigen Folien verarbeiten kann. Fltis- 
sigkeitsundurchlassig bedeutet in diesem Zusammenhang eine Undurchlassigkeit fur 
kondensierte Russigkeiten. Gleichzeitig kann die Folie jedoch Durchlassigkeit fOr den 

25 Dampf der Russigkeit zeigen, und oftmals vereinen modeme Windelkonstruktionen 
eine hohe Dampfdurchlassigkeit mit maximaler Undurchlassigkeit fur die zugrunde lie- 
gende kondensierte Flussigkeit welche in der Regel Wasser bzw. Urin ist. 

Der Kem (R) enthalt neben dem erfindungsgemaBen Hydrogel-formendem Polymer 
30 hydrophiles Fasermaterial. Unter hydrophil ist zu verstehen, dass sich wassrige FIOs- 
sigkeiten schnell uber die Faser verteilen. Fur gewohnlich ist das Fasermaterial Cellu- 
lose, modifizierte Cellulose, Rayon, Polyester wie Polyethylenterephthalat. Besonders 
bevorzugt werden Cellulosefasern wie Zellstoff. Die Fasern haben in der Regel einen 
Durchmesser von 1 - 200 //m, bevorzugt 10-100 //m. Daruber hinaus haben die Fa- 
35 sern eine Mindestlange von 1 mm. 

Der Aufbau und die Form von Windeln ist allgemein bekannt und beispielsweise in der 
WO 95 / 26 209 S. 66 Zeile 34 bis S. 69 Zeile 1 1 , DE 1 96 04 601 A1 , EP-A-0 31 6 51 8 
und EP-A-0 202 127 beschrieben. Allgemein werden Windeln und andere Hygienearti- 
40 kel auch in WO 00/65084, insbesondere auf Seiten 6-1 5, WO 00/65348, insbesondere 
auf Seiten 4-17, WO 00/35502, insbesondere Seiten 3-9, DE 19737434, WO 98/8439 
beschrieben. Hygieneartikel fur die Damenhygiene werden in folgenden Literaturstellen 
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beschrieben. Die erfindungsgemaBen wassrige FIQssigkeiten absorbierende Hydrogel- 
formende Polymere konnen dort eingesetzt werden. Literaturstellen Damenhygiene- 
WO 95/24173: Absorption Article for Controlling Odour, WO 91/1 1977: Body Fluid O- 
dour Control, EP 389023: Absorbent Sanitary Articles, WO 94/25077: Odour Control 
5 Material, WO 97/01 31 7: Absorbent Hygienic Article, WO 99/1 8905, EP 834297 
US 5,762,644, US 5,895,381 , WO 98/57609, WO 2000/065083, WO 2000/069485 
WO 2000/069484, WO 2000/069481, US 6,123,693, EP 1 104666, WO 2001/024755 
WO 2001/0001 15, EP 105373, WO 2001/041692, EP 1074233. Tampons werden in ' 
folgenden Schriften beschrieben: WO 98/48753, WO 98/41 179, WO 97/09022 

1 0 WO 98/461 82, WO 98/461 81 , WO 2001/043679, WO 2001/043680, WO 2000/061 052 
EP 1 1 08408, WO 2001/033962, DE 200020662, WO 2001/001 91 0, WO 2001/001 908 ' 
WO 2001/001909, WO 2001/001906, WO 2001/001905, WO 2001/24729. Inkontinenz- 
artikel werden in folgenden Schriften beschrieben: Disposable Absorbent Article for 
Incontinent Individuals: EP 31 1344 Beschreibung S. 3 - 9; Disposable Absorbent Artic- 

1 5 le: EP 850623; Absorbent Article: WO 95/26207; Absorbent Article: EP 894502; Dry 
Laid Fibrous Structure: EP 850 616; WO 98/22063; WO 97/49365; EP 903134- EP 
887060; EP 887059; EP 887058; EP 887057; EP 887056; EP 931530; WO 99/25284; 
WO 98/48753. Damenhygiene- und Inkontinenzartikel wird in folgenden Schriften be-' 
schrieben: Catamenial Device: WO 93/22998 Beschreibung S. 26-33; Absorbent 

20 Members for Body Fluids: WO 95/26209 Beschreibung S. 36 - 69; Disposable Absor- 
bent Article: WO 98/20916 Beschreibung S. 13-24; Improved Composite Absorbent 
Structures: EP 306262 Beschreibung S. 3 - 14; Body Waste Absorbent Article: 
WO 99/45973. Diese Referenzen und die Referenzen dort, werden hiermit ausdruck- 
lich in die Offenbarung der Erfindung einbezogen. 

25 

Die erfindungsgemaRen Hydrogel-formenden Polymere eignen sich hervorragend als 
Absorptionsmittel fur Wasser und wassrige FIGssigkeiten, so dass sie vorteilhaft als 
Wasserzuruckhartendes Mittel im landwirtschaftlichen Gartenbau, als Filtrationshilfs- 
mittel und besonders als saugfahige Komponente in Hygieneartikeln wie Windeln, 
30 Tampons oder Damenbinden eingesetzt werden konnen. 

Einlagerung und Fixierung der erfindungsgemaBen hochquellfahigen Hydrogele 

Zusatzlich zu den oben beschriebenen hochquellfahigen Hydrogelen liegen in der ab- 
35 sorbierenden Zusammensetzung gemaB der vorliegenden Erfindung Komposftionen 
vor, welche die hochquellfahigen Hydrogele enthalten oder an denen sie fixiert sind. 
Jede Komposition ist geeignet, die die hochquellfahigen Hydrogele aufnehmen kann 
und die daruber hinaus in die Absorptionsschicht integriert werden kann. Eine Vielzahl 
derartiger Zusammensetzungen ist bereits bekannt und eingehend in der Literatur be- 
40 schrieben. Eine Komposition zum Einbau der hochquellfahigen Hydrogele kann z. B. 
eine Fasermatrix sein, die aus einem Cellulosefasergemisch (airlaid web, wet laid web) 
oder aus synthetischen Polymerfasern (meltblown web, spunbonded web), oder aber 
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aus einem Misch-Faserwerk aus Cellulosefasern und synthetischen Fasern besteht. 
Mogliche Fasermaterialien werden im sich anschlieBenden Kapitel detaiiliert beschrie- 
ben. Der ProzeB eines air-laid web ist beispielsweise geschildert in WO 98/28 478. 
Des weiteren konnen offenporige Schaume Oder ahnliches zum Einbau hochquellfahi- 
ger Hydrogele dienen. 



Alternativ kann eine derartige Komposition durch Fusion zweier Einzelschichten ent- 
stehen, wobei eine Oder besser eine Vielzahl an Kammern gebildet werden, die die 
hochquellfahigen Hydrogele enthalten. Ein derartiges Kammersystem ist detaiiliert g< 
1 0 schildert in EP 0 61 5 736 A1 S. 7 Zeile 26 ff. 



In diesem Fall sollte mindestens eine der beiden Schichten wasserdurchlassig sein. 
Die zweite Schicht kann entweder wasserdurchlassig oder wasserundurchlassig sein. 
Als Schichtenmaterial konnen Tissues oder sonstiges Gewebe, geschlossene oder 

1 5 offenporige Schaume, perforierte Filme, Elastomere oder Gewebe aus Fasermaterial 
zum Einsatz gelangen. Wenn die absorbierende Zusammensetzung aus einer Kompo- 
sition von Schichten besteht, sollte das Schichtenmaterial eine Porenstruktur aufwei- 
sen, deren Porenabmessungen klein genug sind, urn die hochquellfahigen Hydrogel- 
partikel zuruckzuhalten. Obige Beispiele zur Komposition der absorbierenden Zusam- 

20 mensetzung schlieBen auch Laminate aus mindestens zwei Schichten mit ein, zwi- 
schen die die hochquellfahigen Hydrogele eingebaut und fixiert werden. 

Generell besteht die Moglichkeit, Hydrogelpartikel innerhalb des Absorbent Cores zur 
Verbesserung der sog. Dry- und Wet-Integrity zu fixieren. Unter Dry- und Wet-Integrity 

25 versteht man die Fahigkeit, hochquellfahige Hydrogele derart in die absorbierende Zu- 
sammensetzung einzubauen, dass sie auBeren Krafteinwirkungen sowohl im nassen 
als auch im trockenen Zustand standhalten und es nicht zu Verschiebungen oder Aus- 
tritt von hochquellfahigem Polymer kommt. Unter Krafteinwirkungen sind vor allem me- 
chanische Belastungen zu verstehen, wie sie im Bewegungsablauf beim Tragen des 

30 Hygieneartikels auftreten, oder aber die Gewichtsbelastung, unter der der Hygienearti- 
kel vor allem im Inkontinenzfall steht. Zur Fixierung gibt es eine Vielzahl an Moglichkei- 
ten, die dem Fachmann bekannt sind. Beispiele wie die Fixierung durch Warmebe- 
handlung, Zusatz von Adhasiven, Thermoplasten, Bindermaterialien sind verzeichnet in 
WO 95/26 209 S. 37 Zeile 36 bis S. 41 Zeile 14. Besagte Passage ist somit Bestandteil 

35 dieser Erfindung. Methoden zur Erhohung der Wet Strength finden sich auch in 
WO 2000/3621 6 A1. 

Des weiteren kann die absorbierende Zusammensetzung aus einem Tragermaterial, 
wie z. B. einem Polymerfilm bestehen, auf dem die hochquellfahigen Hydrogelpartikel 
40 fixiert werden. Die Fixierung kann sowohl ein- als auch beidseitig vorgenommen wer- 
den. Das Tragermaterial kann wasserdurchlassig oder wasserundurchlassig sein. 
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In obige Kompositionen der absorbierenden Zusammensetzung werden die hochquell- 
fahigen Hydrogele miteinem Gewichtsanteil von 10 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 20- 
100 Gew.-%, mehr bevorzugt 30 - 1 00 Gew.-%, noch mehr bevorzugt 40-100 Gew.- 
%, besser bevorzugt 50-100 Gew.-%, besonders bevorzugt 60-100 Gew.-%, insbe- 
5 sondere bevorzugt 70 - 1 00 Gew.-%, auBerordentlich bevorzugt 80 - 1 00 Gew.-% und 
am meisten bevorzugt 90-100 Gew.-% basierend auf dem Gesamtgewicht der Kom- 
position und der hochquellfahigen Hydrogele eingebaut. 



Fasermaterialien der absorbierenden Zusammensetzung 

10 

Dem Aufbau der vorliegenden erfindungsgemaBen absorbierenden Zusammensetzung 
liegen vielfaltige Fasermaterialien zugrunde, die als Fasemetzwerk Oder Matrices zum 
Einsatz gelangen. Mit eingeschlossen von der vorliegenden Erfindung sind sowohl Fa- 
sem naturlichen Ursprungs (modifiziert Oder unmodifiziert), als auch Synthesefasern. 

15 

Einen detaillierten Oberblick uber Beispiele von Fasem, die in der vorliegenden Erfin- 
dung eingesetzt werden konnen, gibt Patent WO 95/26 209 S. 28 Zeile 9 bis S. 36 Zei- 
le 8. Besagte Passage ist somit Bestandteil dieser Erfindung. 

20 Beispiele fur Cellulosefasern schlieBen jene ein, die ublicherweise bei Absorptionspro- 
dukten verwendet werden, wie Flauschzellstoff und Zellstoff vom Baumwolltyp. Die 
Materialien (Nadel- Oder Laubholzer), Herstellungsverfahren, wie chemischer Zellstoff, 
halbchemischer Zellstoff, chemothermischer mechanischer Zellstoff (CTMP) und 
Bleichverfahren sind nicht besonders eingeschrankt. So finden beispielsweise naturli- 

25 che Cellulosefasern wie Baumwolle, Flachs, Seide, Wolle, Jute, Ethylcellulose und 
Celluloseacetat Anwendung. 



Geeignete synthetische Fasem werden hergestellt aus Poiyvinylchlorid, Polyvinylflou- 
rid, Polytetraflourethylen, Polyvinylidenchlorid, Polyacrylverbindungen wie ORLON®, 

30 Polyvinylacetat, Polyethylvinylacetat, I6slicher Oder unloslicher Polyvinylalkohol. Bei- 
spiele fur synthetische Fasem schlieBen thermoplastische Polyolefinfasern, wie Poly- 
ethylenfasern (PULPEX®), Polypropylenfasern und Polyethylen-Polypropylen- 
Zweikomponentenfasem, Polyesterfasern, wie Polyethylenterephthalatfasem (DAC- 
RON® Oder KODEL®), Copolyester, Polyvinylacetat, Polyethylvinylacetat, Polyvinylchlo- 

35 rid, Polyvinylidenchlorid, Polyacryle, Polyamide, Copolyamide, Polystyrol und Copoly- 
mere der vorstehend genannten Polymere, sowie Zweikomponentenfasern aus Poly- 
ethylenterephthalat-Polyethylen-lsophthalat-Copolymer, Polyethylvinylace- 
tat/Polypropylen, Polyethylen/Polyester, Polypropylen/Polyester, Copoly- 
ester/Polyester, Polyamidfasern (Nylon), Polyurethanfasem, Polystyrolfasem und 

40 Polyacrylnitrilfasem ein. Bevorzugt sind Polyolefinfasern, Polyesterfasern und deren 
Zweikomponentenfasern. Weiterhin bevorzugt sind in der Warme haftende Zweikom- 
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ponentenfasern aus Polyolefin vom HQIIe-Kern-Typ und Seite-an-Seite-Typ wegen ih- 
rer ausgezeichneten Formbestandigkeit nach der Flussigkeitsabsorption. 

Die genannten synthetischen Fasern werden bevorzugt in Kombination mit thermoplas- 
t.schen Fasern eingesetzt. Bei der Hitzebehandlung migrieren letztere teilweise in die 
Matnx des vorhandenen Fasermaterials und stellen so beim Abkuhlen Verbindungs- 
stellen und erneute Versteifungselemente dar. Zusatzlich bedeutet der Zusatz thermo- 
plast.scher Fasern eine Erweiterung der vorliegenden Porenabmessungen nach erfolg- 
ter Hitzebehandlung. Auf diese Weise ist es moglich, durch kontinuierliches Zudosieren 
von thermoplastischen Fasern wahrend der Bildung der Absorptionsschicht den Anteil 
thermoplastischer Fasern zum Deckblatl hin kontinuierlich zu steigern, wodurch ein 
ebenso kontinuierlicher Anstieg der PorengroBen resultiert. Therrnoplastische Fasern 
konnen aus einer Vielzahl thermoplastischer Polymere gebildet werden, die einen 
Schmelzpunkt von weniger als 190°C, bevorzugt zwischen 75°C und 175°C aufweisen 
Bei diesen Temperaturen ist noch keine Schadigung der Cellulosefasern zu erwarten. 

Langen und Durchmesser der vorstehend beschriebenen Synthesefasern sind nicht 
besonders eingeschrankt und im allgemeinen kann jede beliebige Faser mit einer Lan- 
ge von 1 bis 200 mm und einem Durchmesser von 0,1 bis 100 Denier (Gramm pro 9 
000 Meter) bevorzugt verwendet werden. Bevorzugte therrnoplastische Fasern weisen 
eine Lange von 3 bis 50 mm, besonders bevorzugte eine Lange von 6 bis 12 mm auf. 
Der bevorzugte Durchmesser der thermoplastischen Faser liegt zwischen 1 ,4 und 
10 Decitex, besonders bevorzugt zwischen 1,7 und 3,3 Decitex (Gramm pro 
10 000 Meter). Die Form ist nicht besonders eingeschrankt und Beispiele schlieBen 
gewebeartige, schmale zylinderartige, geschnittenVspaltgarnartige, stapelfaserartige 
und endlosfaserartige ein. 

Die Fasern in der erfindungsgemaBen absorbierenden Zusammensetzung konnen 
hydrophil, hydrophob oder eine Kombination aus beiden sein. GemaB der Definition 
von Robert F. Gould in der Publikation "Kontaktwinkel, Benetzbarkeit und Adhasion", 
American Chemical Society (1964) wird eine Faser als hydrophil bezeichnet, wenn der 
Kontaktwinkel zwischen der FIQssigkeit und der Faser (bzw. ihrer Oberflache) kleiner 
aus 90 s ist, oder wenn die FIQssigkeit zum spontanen Spreiten auf derselben Oberfla- 
che tendiert. Beide Vorgange sind in aller Regel coexistent. Umgekehrt wird eine Faser 
als hydrophob bezeichnet, wenn ein Kontaktwinkel von groBer als 90° ausgebildet wird 
und kein Spreiten beobachtet wird. 



Bevorzugt wird hydropses Fasermaterial eingesetzt. Besonders bevorzugt gelangt 
Fasermaterial zum Einsatz, das zur Korperseite hin schwach hydrophil und in der Re- 
gion urn die hochquellfahigen Hydrogele am starksten hydrophil ist. Im Herstellungs- 
prozess wird durch den Einsatz von Schichten unterschiedlicher Hydrophilie ein Gra- 
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dient erzeugt, der die auftreffende Fliissigkeit zum Hydrogel kanallsiert, wo letztendlich 
die Absorption erfolgt. 

Geeignete hydrophile Fasern fur den Einsatz in der erfindungsgemaBen absorbieren- 
den Zusammensetzung sind beispielsweise Cellulosefasern, modifizierte Cellulosefa- 
sern, Rayon, Polyesterfasern wie z. B. Polyethylenterephthalat (DACRON®) und 
hydropses Nylon (HYDROFIL®). Geeignete hydrophile Fasern konnen auch erhalten 
werden durch Hydrophilierung hydrophober Fasern, wie z.B. die Behandlung thermo- 
plast.scher Fasem, erhalten aus Polyolefinen (wie z. B. Polyethylen Oder Polypropylen 
Polyamide, Polystyrole, Polyurethane usw.) mit Tensiden oder Silica. Aus Kostengrun- 
den und aus GrQnden der Verfugbarkeit werden jedoch Cellulosefasern bevorzugt. 

Die hochquellfahigen Hydrogelpartikel werden in das beschriebene Fasermaterial ein- 
gebettet. Dies kann auf vielfaltige Weise geschehen, indem man z. B. mit dem Hydro- 
1 5 gelmaterial und den Fasern zusammen eine Absorptionsschicht in Form einer Matrix 
aufbaut, Oder durch Einlagerung hochquellfahiger Hydrogele in Schichten aus Faser- 
gemisch, wo sie letztendlich fixiert werden, sei es durch Haftmittel oder Laminierung 
der Schichten. 



10 



20 Die flussigkeitsaufnehmende und -verteilende Fasermatrix kann dabei aus syntheti- 
scher Faser oder Cellulosefaser oder einem Gemisch aus synthetischer Faser und 
Cellulosefaser bestehen, wobei das Mischungsverhaltnis von (100 bis 0) synthetische 
Faser : (0 bis 100) Cellulosefaser variieren kann. Die eingesetzten Cellulosefasern 
konnen zur Erhohung der Formbestandigkeit des Hygieneartikels zusatzlich chemisch 

25 versteift sein. 



Die chemische Versteifung von Cellulosefasern kann auf unterschiedlichen Wegen 
erreicht werden. Zum einen kann eine Faserversteifung erreicht werden durch Zusatz 
geeigneter Oberzuge / Coatings zum Fasermaterial. Derartige Zusatze schlieBen bei- 
30 spielsweise Polyamid-Epichlorhydrin-OberzOge (Kymene® 557 H, Hercules, Inc. Wil- 
mington Delaware, USA), Polyacrylamid- Oberzuge (beschrieben in U.S. Patent 
3,556,932 oder als Handelsprodukt der Marke Parez® 631 NC, American Cyanamid 
Co., Stamford, CT, USA), Melamin-Formaldehyd-OberzOge und Polyethylenimin- 
UberzQge mit ein. 

35 

Die chemische Versteifung von Cellulosefasern kann auch durch chemische Reaktion 
erfolgen. So kann z. B. die Zugabe von geeigneten Vernetzersubstanzen eine Vernet- 
zung bewirken, die innerhalb der Faser stattfindet. Geeignete Vernetzersubstanzen 
sind typische Substanzen, die zur Vernetzung von Monomeren eingesetzt werden. Mit 
40 eingeschlossen, jedoch nicht limitiert darauf, sind C 2 -C 8 Dialdehyde, C 2 -C 8 Monoalde- 
hyde mit saurer Funktionalitat, und insbesondere C 2 -C 9 Polycarbonsauren. Spezifische 
Substanzen aus dieser Reihe sind beispielswiese Glutaraldehyd, Glyoxal, Glyoxylsau- 



WO 2004/087635 PCT/EP2004/003348 

64 

re, Formaldehyd und Citronensaure. Diese Substanzen reagieren mit mindestens 2 
Hydroxyl-Gruppen innerhalb einer einzelnen Cellulosekette oder zwischen zwei be- 
nachbarten Celluloseketten innerhalb einer einzelnen Cellulosefaser. Durch die Ver- 
netzung erfolgt eine Versteifung der Fasern, die durch diese Behandlung eine groBere 
Formbestandigkeit verliehen bekommen. Zusatzlich zu ihrem hydrophilen Charakter 
weisen diese Fasem einheitliche Kombinationen aus Versteifung und Elastizitat auf. 
Diese physikalische Eigenschaft ermoglicht es, die kapillare Struktur auch bei gleich- 
zeitigem Kontakt mit Russigkeit und Kompressionskraften beizubehalten und ein vor- 
zeitiges Koilabieren zu verhindern. 

Chemisch vernetzte Cellulosefasern sind bekannt und in WO 91/1 1 162, U.S. Patent 
3,224,926, U.S. Patent 3,440,135, U.S. Patent 3,932,209, U.S. Patent 4,035,147, 
U.S. Patent 4,822,453, U.S. Patent 4,888,093, U.S. Patent 4,898,642 und U.S. Patent 
5,137,537 beschrieben. Die chemische Vernetzung bewirkt eine Versteifung des Fa- 
sermaterials, was sich letztendlich in einer verbesserten Formbestandigkeit des ge- 
samten Hygieneartikels widerspiegelt. Die einzelnen Schichten werden durch dem 
Fachmann bekannte Methoden, wie z. B. Verschmelzen durch Warmebehandlung, 
Zugabe von Schmelzklebern, Latexbindern usw. miteinander verbunden. 

Herstellungsverfahren der absorbierenden Zusammensetzung 

Die absorbierende Zusammensetzung setzt sich zusammen aus Kompositionen, wel- 
che hochquellfahige Hydrogele enthalten, und den hochquellfahigen Hydrogelen, die in 
besagten Kompositionen vorliegen oder daran fixiert sind. 

Beispiele fur Verfahren, mit denen man eine absorbierende Zusammensetzung erhalt, 
die beispielsweise aus einem Tragermaterial bestehen, an den ein- oder beidseitig 
hochquellfahige Hydrogele fixiert sind, sind bekannt und von der Erfindung mit einge- 
schlossen, jedoch nicht limitiert darauf. 

Beispiele fOr Verfahren, mit denen man eine absorbierende Zusammensetzung erhalt, 
die beispielsweise aus in ein Fasermaterial-Gemisch aus synthetischen Fasern (a) und 
Cellulosefasern (b) eingebetteten hochquellfahigen Hydrogelen (c) besteht, wobei das 
Mischungsverhaltnis von (100 bis 0) synthetische Faser : (0 bis 100) Cellulosefaser 
variieren kann, schlieBen (1) ein Verfahren, bei dem (a), (b) und (c) gleichzeitig ge- 
mischt werden, (2) ein Verfahren, bei dem ein Gemisch aus (a) und (b) in (c) einge- 
mischt wird, (3) ein Verfahren, bei dem ein Gemisch aus (b) und (c) mit (a) gemischt 
wird, (4) ein Verfahren, bei dem ein Gemisch aus (a) und (c) in (b) eingemischt wird, 
(5) ein Verfahren, bei dem (b) und (c) gemischt werden und (a) kontinuierlich zudosiert 
wird, (6) ein Verfahren, bei dem (a) und (c) gemischt werden und (b) kontinuierlich zu- 
dosiert wird, und (7) ein Verfahren, bei dem (b) und (c) getrennt in (a) eingemischt 
werden, ein. Von diesen Beispielen sind die Verfahren (1) und (5) bevorzugt. Die Vor- 
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richtung, die in diesem Verfahren verwendet wird, ist nicht besonders eingeschrankt 
und es kann eine ubliche, dem Fachmann bekannte Vorrichtung verwendet werden. 

Die entsprechend erzeugte absorbierende Zusammensetzung kann optional einer Hit- 
5 zebehandlung unterworfen werden, so dass eine Absorptionsschicht mit hervorragen- 
der Formbestandigkeit im feuchten Zustand resultiert. Das Verfahren zur Hitzebehand- 
lung ist nicht besonders eingeschrankt. Beispiele schlieRen Hitzebehandlung durch 
Zufuhr heiSer Luft Oder Infrarotbestrahlung mit ein. Die Temperatur bei der Hitzebe- 
handlung liegt im Bereich 60°C bis 230°C, bevorzugt zwischen 100°C und 200°C, be- 
1 0 sonders bevorzugt zwischen 1 00°C und 1 80°C. 



Die Dauer der Hitzebehandlung hangt ab von der Art der synthetischen Faser, deren 
Menge und der Herstellungsgeschwindigkeit des Hygieneartikels. Generell betragt die 
Dauer der Hitzebehandlung zwischen 0,5 Sekunde bis 3 Minuten, bevorzugt 1 Sekun- 
15 de bis 1 Minute. 



Die absorbierende Zusammensetzung wird im allgemeinen beispielsweise mit einer fOr 
Flussigkeit durchlassigen Deckschicht und einer fur Flussigkeit undurchlassigen Unter- 
schicht versehen. Weiterhin werden Beinabschliisse und Klebebander angebracht und 
20 so der Hygieneartikel fertiggestellt. Die Materialien und Arten der durchlassigen Deck- 
schicht und undurchlassigen Unterschicht, sowie der Beinabschlusse und Klebebander 
sind dem Fachmann bekannt und nicht besonders eingeschrankt. Beispiele hierfQr fin- 
den sich in WO 95/26 209. 



25 Der Vorteil der vorliegenden Erfindung beruht darin, dass die als Vernetzer verwendba- 
ren Ester F nach ihrer Herstellung nicht aufgereinigt werden mussen, besonders dass 
nicht die (Meth)acrylsaure, bevorzugt Acrylsaure, abgetrennt werden muss, da diese in 
der Regel ein Monomer zur Herstellung der Hydrogele darstellt. 



30 Experimenteller Teil 



In dieser Schrift verwendete ppm- und Prozentangaben beziehen sich, falls nicht an- 
ders angegeben, auf Gewichtsprozente und -ppm. 

35 Das erfindungsgemaBe Verfahren wird durch das nachfolgende Beispiel naher erlau- 
tert. 
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Herstellung von Acrylat-Rohestern als Superabsorbervernetzer 

5 Die Herstellung der Superabsorbervernetzer erfolgt in den Beispielen durch Vereste- 
rung von Polyol oder POloIgemischen mit Acrylsaure, wobei die Abtrennung des Was- 
sers in einer azeotropen Destination erfolgt. Veresterungskatalysator ist in den Beispie- 
len Schwefelsaure. Die Reaktanden werden zusammen mit einer Stabilisatormischung 
bestehend aus Hydrochinonmonomethylether, Triphenylphosphit und Hypophosphori- 

10 ge Saure in den Beispielen in Methylcyclohexan als Schleppmittel vorgelegt. Die Reak- 
tionsmischung wird dann auf ca. 98°C erwarmt bis die azeotrope Destination beginnt. 
Wahrend der azeotropen Destination steigt die Temperatur in der Reaktionsmischung 
an. Die abgetrennte Wassermenge wird bestimmt. Die Destination wird abgebrochen, 
wenn mindestens die theoretische Wassermenge abgetrennt wurde. AnschlieBend wird 

15 das Schleppmittel in einer Vakuumdestillation entfernt. Das Produkt wird abgekuhlt und 
als Vernetzer in der Superabsorberherstellung eingesetzt. 

Umsatz und Ausbeute der Umsetzung wird nicht genau bestimmt, da das in der Ver- 
esterung abgetrennte Wasser auch Acrylsaure enthalt und auch wahrend der Vakuum- 
20 destination des Schleppmittels Acrylsaure entfernt wird. Auch der Rohester enthalt 
noch f reie Acrylsaure, die zusammen mit dem Katalysator titriert wird (Saurezahl). 
Alle Mengenangaben sind, soweit nicht anders angegeben, Gewichtsteile. 

Herstellung des Esters 

25 

Saurezahlen wurden gem. DIN EN 3682 bestimmt. 

Beispiel 1 Herstellung des alkoxylierten Glycols als Grundlage fur Ester F 

30 a) Trimethylolpropan - 30 EO - 5 PO 

77 g Trimethylolpropan werden mit 0,5 g KOH, 45 % in Wasser, in einem Autoklaven 
vorgelegt und zusammen bei 80°C und reduziertem Druck (ca. 20 mbar) entwassert. 
Dann werden bei 145 bis 155°C 759 g Ethylenoxid zugegeben und bei dieser Tempe- 

35 ratur unter erhohtem Druck abreagieren gelassen. Die Reaktion ist beendet wenn kei- 
ne Druckanderung mehr beobachtet wird. Es wird dann noch 30 min bei ca. 150°C 
nachgeruhrt. AnschlieBend werden 167 g Propylenoxid bei 120 bis 130°C uber langere 
Zeit bei erhohtem Druck zudosiert und ebenfalls abreagieren gelassen. Nach Spulen 
mit Inertgas und Abkuhlen auf 60°C wird der Katalysator durch Zugabe von Natriumpy- 

40 rophosphat und anschlieBende Filtration abgetrennt. 

b) Analog wird TMP-15-EO hergestellt. 
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c) Tripropylenglykol ist eine kommerziell verfQgbare Diolkomponente. 

d) Glycerin - 3 EO wird analog zu Beispiel 1a) hergestellt. 

5 

e) Trimethylolpropan - 3 EO wird analog zu Beispiel 1a) hergestellt. 

f) Trimethylolpropan - 1 PO - 3 EO wird analog zu Beispiel 1a) hergestellt - zuerst 
wird aber bei 120 - 130°C Propylenoxid addiert und dann erst bei 145 - 155°C Ethy- 

10 lenoxid. 

g) Glycerin - 30 EO - 5 PO wird analog zu Beispiel 1a) hergestellt. 

h) Butandiol ist kommerziell verfQgbar. 

15 

Beispiel 2 Herstellung des Acrylsaureesters 

a) Trimethylolpropan - 30 EO - 5 PO - Triacrylat (TMP30EO5POTA) 

20 1 427 Teile ca. 30-fach ethoxyliertes und 5-fach propoxyliertes Trimethylolpropan (ge- 
maB Beispiel 1 a) wird mit 21 6 Teilen Acrylsaure und 5 Teilen Schwefelsaure in 
345 Teilen Methylcyclohexan verestert Als Hilfsstoffe werden 2 Teilen Hydrochinon- 
monomethylether, und 2 Teile oc-Tocopherol zugesetzt. Es werden 44 Teile Wasser 
abgetrennt bevor das Schleppmittel durch Vakuumdestillation entfernt wird. Das Pro- 

25 dukt wird uber K300-Rlter gereinigt. Die Saurezahl wird bestimmt. Durch Zugabe von 
96 Teilen Acrylsaure wird die Viskositat eingestellt. Die Viskositat des fast farblosen 
Produktes (Jodfarbzahl 0-1) betragt ca. 330 mPas. 

b) Analog wird TMP-15-EO-triacrylat (TMP15EOTA) hergestellt. 

30 

c) Tripropylenglykoldiacrylat (TPGDA) ist kommerziell erhaltlich als LaromerTPGDA 
(BASF AG). Es kann aber auch vollkommen analog zu obigen Beispielen hergestellt 
werden. 

35 d) Analog wird Glycerin-3 EO-Triacrylat (G3EOTA) hergestellt. 

e) Analog wird Trimethylolpropan-3 EO-Triacrylat (TMP3EOTA) hergestellt. 

f) Analog wird Trinethylolpropan-1 PO-3 EO-Triacrylat (TMP1 P03EOTA)hergestellt. 

40 

g) Analog wird Glycerin-30 EO-5 PO-Triacrylat (G30EO5POTA) hergestellt. 
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h) Butandioldiacrylat (BDDA) ist kommerziell erhaltlich (BASF AG) 

Die in den folgenden Beispielen verwendeten Vernetzergemische sind durch einfaches 
Mischen der fertigen Acrylatester Im angegebenen Gewichtsverhaltnis herstellbar. Al- 
5 ternativ konnen die zugrunde liegenden Polyether gemischt und wie oben beschrieben 
gemeinsam verestert werden. 

Herstellung von Hydrogelen 

10 Zur Bestimmung der Gute der Oberflachenvernetzung kann das getrocknete Hydrogel 
mit folgenden Testmethoden untersucht werden. 

Testmethoden 

1 5 a) Zentrif ugenretentionskapazitat (CRC Centrifuge Retention Capacity) 

Bei dieser Methode wird die freie Quellbarkeit des Hydrogels im Teebeutel bestimmt 
Zur Bestimmung der CRC werden 0,2000 +/- 0,0050 g getrocknetes Hydrogel (Korn- 
fraktion 106 - 850 //m) in einem 60 x 85 mm groBen Teebeutel eingewogen, der an- 
20 schlieBend verschweiBt wird. Der Teebeutel wird fur 30 Minuten in einen Oberschuss 
von 0,9 Gew.%igen Kochsalzldsung gegeben (mindestens 0,83 I Kochsalz-Losung / 1 
g Polymerpulver). AnschlieBend wird der Teebeutel 3 Minuten lang bei 250 g zentrifu- 
giert. Die Bestimmung der Flussigkeitsmenge geschieht durch Auswagen des zentrifu- 
gierten Teebeutels. 

25 

b) Absorption unter Druck (AUL Absorbency Under Load) (0,7 psi) 

Die Messzelle zur Bestimmung der AUL 0,7 psi stellt ein Plexiglas-Zylinder mit einem 
Innendurchmesser von 60 mm und einer Hohe von 50 mm dar, der an der Unterseite 

30 einen angeklebten Edelstahl-Siebboden mit einer Maschenweite von 36 jjm besitzt. Zu 
der Messzelle gehort weiterhin eine Plastikplatte mit einem Durchmesser von 59 mm 
und ein Gewicht, welches zusammen mit der Plastikplatte in die Messzelle hineinge- 
stellt werden kann. Das Gewicht der Plastikplatte und das Gewicht betragen zusam- 
men 1345 g. Zur Durchfuhrung der Bestimmung der AUL 0,7 psi wird das Gewicht des 

35 leeren Plexiglas-Zylinders und der Plastikplatte ermittelt und als W 0 notiert. Dann wer- 
den 0,900 +/- 0,005 g Hydrogel-formendes Polymer (KorngroBenverteiiung 150 - 
800 //m) in den Plexiglas-Zylinder eingewogen und moglichst gleichmaBig auf dem 
Edelstahl-Siebboden verteilt. AnschlieBend wird die Plastikplatte vorsichtig in den Ple- 
xiglas-Zylinder hineingelegt und die gesamte Einheit gewogen; das Gewicht wird als 

40 W a notiert. Nun wird das Gewicht auf die Plastikplatte in dem Plexiglas-Zylinder ge- 
stellt. In die Mitte der Petrischale mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Hohe 
von 30 mm wird eine keramische Filterplatte mit einem Durchmesser von 120 mm, 
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einer Hohe von 10 mm und einer Porositat 0 (Duran, Fa. Schott) gelegt und soviel 
0,9 gew.-%ige Natriumchloridlosung eingefullt, dass die Flussigkeitsoberflache mit der 
Filterplattenoberflache abschlieBt, ohne dass die Oberflache der Fiiterplatte benetzt 
wird. AnschlieBend wird ein rundes Filterpapier mit einem Durchmesser von 90 mm 
5 und einer PorengroRe < 20 //m (S&S 589 Schwarzband von Schleicher & Schull) auf 
die keramische Platte gelegt. Der Hydrogel-formendes Polymer enthaltende Plexiglas- 
Zylinder wird mit Plastikplatte und Gewicht nun auf das Filterpapier gestellt und dort fur 
60 Minuten belassen. Nach dieser Zeit wird die komplette Einheit aus der Petrischale 
vom Filterpapier herausgenommen und anschlieBend das Gewicht aus dem Plexiglas- 
10 Zylinder entfernt. Der gequollenes Hydrogel enthaltende Plexiglas-Zylinder wird zu- 
sammen mit der Plastikplatte ausgewogen und das Gewicht als W b notiert. 

Die Absorption unter Druck (AUL) wird wie folgt berechnet: 

1 5 AUL 0,7 psi [g/g] = [Wb-WJ / [W a -W 0 ] 

Der AUL 0,5psi wird analog mit geringerem Druck gemessen. 

c) Die Bestimmung des nach 16 h extrahierbare Anteils (Extract. 16h) erfolgte analog, 
20 wie in EP-A1 81 1 636, S. 13, Z. 1 bis Z. 19 beschrieben. 

Beispiel 3: Herstellung von Superabsorber unter Verwendung der Acrylsaureester aus 
Beispiel 2 und Gemischen daraus. 

25 Beispiel A (Vergleichsbeispiel) 

In einen Lodige-Pflugscharkneter Typ VT 5R-MK (5 I Volumen) werden 180 g entioni- 
siertes Wasser, 220 g Acrylsaure, 2201 g einer 37,3 gew.-%igen Natriumacrylatlosung 
(100 mol-% neutralisiert) sowie 5,1 g (= 0,60 Gew.-% bezogen auf Acrylsaure- 

30 monomer) des Vernetzers Trimethylolpropan-15 EO-Triacrylat vorgelegt und unter 
Durchperlen von Stickstoff 20 Minuten inertisiert. Dann wird durch Zusatz (verdunnte 
wassrige Losungen) von 2,1 12 g Natriumpersuifat, 0,045 g Ascorbinsalure sowie 
0,126 g Wasserstoff-peroxid bei ca. 23°C gestartet. Nach dem Start wird die Tempera- 
tur des Heizmantels der Reaktionstemperatur im Reaktor mittels Regelung nachge- 

35 fuhrt. Es wird unter Ruhren und guter Durchmischung im Kneter polymerisiert. Das 

letztlich erhaltene krumelige Gel wird dann bei 160°C ca. 3 h im Umlufttrockenschrank 
getrocknet. Anschliessend wird gemahlen und auf 300-850 Mikrometer abgesiebt. Das 
erhaltene Hydrogel wird schliesslich charakterisiert. 
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Analog zu Beispiel 3A werden folgende weitere Beispiele hergestellt: 



Tab. 1 



Bsp 
Nr. 


Vs rn fi1"7Prtvn 


Einsatzmenge 
bez. Acrylsaure- 
monomer 


Einsatz 
menge 
in g 


A 




0,60 Gew>% 


5,1 g 


B 


Trimethylolpropan-15 EO-Triacrylat 


2,00 Gew>% 


17,0 g 


C 


TMP - 30 EO - 5 PO - triacrylat (69,3 Gew.-%) 

i-ai I icl iruUn ^OU, / ClcvV.-y 


0,60 Gew.-% 


5,1 g 


D 


Glycerin-3 EO-Triacrylat (25,2 Gew.-%) 

1 1 ii i it?n ly luipi upcti i-ou cv_y-o r^vj-inacryiax ^ lji©W.-/fcl 


0,60 Gew.-% 


5,1 g 


E 


Trimethylolpropan-3 EO-Triacrylat (28,8 Gew.-%) 
1 1 iiiitju tyiuipr ufjai i-ou c\j-o r w- 1 nacryiax 
(71,2 Gew.-%) 


2,00 Gew.-% 


17,0 g 


F 


TrimethvlolDroDan-1 PO-3 EO-Triaervlat (3d o 6aw 
Trimethylolpropan-30 EO-5 PO-Triacrylat 
(66,0 Gew.-%) 


u,du dew.- /o 


Oil g 


G 


Butandioldiacrylat (18,3 Gew.-%) 
Trimethyiolpropan-30 EO-5 PO-Triacrylat (81 ,7 Gew.%) 


0,60 Gew>% 


5,1 g 


H 


Glycerin-30 EO-5 PO-Triacrylat (69,8 Gew.-%) 
Laromer TPGDA (30,2 Gew.-%) 


2,00.Gew.-% 


17,0 g 


I 


TMP - 30 EO - 5 PO - triacrylat (7,7 Gew.-%) 
Laromer TPGDA (92,3 Gew>%) 


0,30 Gew.-% 


2.6 g 



5 
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Die Eigenschaften dieser Hydrogele werden in Tab. 2 zusammengefasst 



DSp 




CRC 


Exlrahierbare 16h 


AUL 0.3 psi 






[g/g] 


[Gew.-%] 


[g/g] 


A 


TMP15EOTA0.6 


35,8 


9,5% 


16,6 


B 


TMP15EOTA2.0 


26,4 


5,1% 


25,0 


C 


TMP30EO5POTA 
TPGDA 0.6 


36,0 


10,1% 


16,7 


D 


TMP30EO5POTA 
G3EOTA 0.6 


36 7 


0,0 A> 


17,0 


E 


TMP30EO5POTA 
TMP3EOTA 2.0 


27 0 




25,3 


F 


TMP30EO5POTA 
TMP1 P03EOTA 
0.6 


37,1 


8,8% 


15,9 


G 


TMP30EO5POTA 
BDDA 0.6 


36,6 


8,6% 


16,2 


H 


G30EO5POTA 
TPGDA 2.0 


27,6 


4,5% 


24,7 




TMP30EO5POTA 
TPGDA 0.3 | 


35,0 


10,0% 


18,0 



Wie aus Tab. 2 ersichtlich konnen die Eigenschaften des Vernetzers der Vergleichs- 
5 beispiele mit den erfindungsgemaB berechneten Mengen einer Vielzahl anderer Ver- 
netzer in ahnlicher Weise erhaiten werden. 



10 



15 



DarQber hinaus offenbart Beisptel 31 wie auf erfindungsgemaBe Weise durch Verande- 
rung der Gemischanteile die Vernetzerstarke eingestellt werden kann. Das kann tech- 
nisch vorteilhaft genutzt werden, indem man durch geeignete Mischung der Kompo- 
nenten die Gesamtdosiermenge des Vernetzers konstant halt und die Starke der Ver- 
netzung nur durch das Komponentenverhaltnis regelt. Dies ist technisch von Vorteil 
weil man so die Mischung des Vernetzers in die Monomerlosung im GroBmaBstab op- 
timal mit konstanten Mengenstromen einstellen kann. 

Nachvemetzung: 



20 



Das trockene normale Grundpolymerpulver wird m'rt einer Losung aus 0,12 Gew. % 
N-Hydroxyethyl-2-Oxazolidinon, 3,35 Gew.-% Wasser und 1,65 Gew.-% Propandiol-1 ,2 
Heweils bezogen auf eingesetztes Polymer- unter Ruhren homogen bespruht. 
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Die AnsatzgroBe betragt jeweils 1,2 kg, das Aufspruhen erfolgt mittels ZweistoffdGse 
durch Zerstauben der L6sung mit Stickstoff. Verwendet wird ein Pflugscharmischer der 
Firma Lodige mit 5 I Arbeitsvolumen. 



5 Das feuchte Pulver wird dann im Trockenschrank bei 1 80° C fur 60 min getempert. 
Danach wird nochmals bei 850 Mikrometer gesiebt, um Agglomerate zu entfernen. 

Fur die Trocknung werden nur ca. 100 g feuchtes Polymer bendtigt. 
Die Eigenschaften dieses nachvernetzten Polymers werden bestimmt. 

10 



Bsp 


Grundpolymer 


CRC 


AUL 0.7 psi 


A 


3A (Vgl. Bsp.) 


29,9 


24,0 


A1 


3B (Vgl. Bsp.) 


24,5 


21,9 


A2 


3C 


30,2 


24,5 


B 


3E 


25,0 


22,4 



In einem weiteren Experiment wurde eine Fraktion mit einer TeilchengroBe 300 bis 850 
jjm hergestellt und diese mit Ethylenglycoldiglycidylether (0,1 0 Gew.-% bezogen auf 
Polymer) oberfiachen-nachvernetzt. Apparatur und Einsatzmengen alier Hilfsstoffe sind 
1 5 exakt die selben wie oben beschrieben. Das feuchte Polymer wurde jedoch 1 Stunde 
bei nur 1 50°C im Umluftschrank getrocknet 

Verschiedene Performance Daten werden erhoben, um die verschiedenen Vernetzer 
unter konstanten Bedingungen vergleichen zu konnen. 

20 



WO 2004/087635 PCT/EP2004/003348 

73 



Vernetzer 


Gew.-% Vernetzer bezo- 
gen auf Acrylsaure 


CRC 

g/g 


AUL 
0.3psi g/g 


AUL 
0.7psi g/g 


Extrahierbare 
16h 


TMP-15EO- 
Triacrylat 


1.0 


30,0 


29,0 


23,0 


9,0 


2,0 


25,3 


26,4 


22,6 


5,1 


3,0 


23,7 


25,3 


21,6 


3,2 


TPGDA 


1,0 


33,8 


32,3 


24,3 


17,3 


2,0 


26,6 


27,8 


23,8 


5,0 


3,0 


24,8 


26,3 


22,5 


4,4 


i TMP-30EO- 
5PO-Triacrylat 


1,0 


32,9 


31,8 


- 25,0 


13,7 


2,0 


32,2 


30,0 


22,8 


11,7 


3,0 


29,3 


29,1 


23,2 


8,0 


70 Gew.-% 
TMP-30EO- 

30 Gew.-% 
TPGDA 


0,25 


31,6 


30.5 


23,6 


11,1 


0,35 


32,1 


30,9 


23,8 


11,4 


0,50 


31 ,2 


30,8 


24,5 


9,1 


0,70 


29,9 


30,2 


24,5 


6,9 


1,00 


28,7 


29,5 


23,9 


5,9 


1,50 


27,4 


28,1 


23,6 


4,8 


2,00 


26,6 


27,7 


23,4 


4,4 



Aus der vorstehenden Tabelle ist zu erkennen, dass die erfindungsgemaSe Mischung 
5 aus zwei Vernetzern, vorteilhaft ist gegenuber der Verwendung der einzelnen Vernet- 
zerkomponenten und auch gegenuber einem einzigen ahnlichen Vernetzer mit ahnli- 
chem GFV. 

So wird z.B. der Wert von etwa 9 bei den Extrahierbaren schon bei 0,5 Gew.-% erfin- 
dungsgemaBer Vernetzerkombination gegenuber uber 1,0 Oder sogar uber 2,0 Gew.-% 
1 0 Vernetzeranteil der Einzelkomponenten und etwa 1 ,0 Gew.-% Anteil des ahnlichen 
Einzelvernetzers erreicht. Die CRC- und AUL-Werte der Vernetzerkombination sind 
ebenfalls bei gleichen Extrahierbaren denen des ahnlichen Einzelvernetzers uberlegen. 

In einem weiteren Experiment werden 6 verschiedene Gemische hergestellt, urn die 
1 5 Erf indung zu demonstrieren. Wie in Beispiel A beschrieben werden damit hydrogelbil- 
dende Polymere hergestellt, nur dass an Stelle des reinen Vernetzers dort eine gleiche 
Menge jeweils eines der Gemische eingesetzt wird. Die Nachvernetzung wird dann wie 
oben beschrieben mit Ethylengylycoldiglycidylether unter Verwendung der 300 - 850 
fjm Fraktion durchgefuhrt. 
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CO 


CO 


CM 


co 


CM 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO CO 


Gew.% in 
Mischung 


21,4% 


78,6% 


18,6% 


81,4% 


47,0% 


53,0% 


28,8% 


71,2% 


26,6% 


73,4% 


26,2% 
73,8% 
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1. 

5 
10 



15 



20 

2. 



25 3. 
4. 

30 

5. 

35 



6. 

40 



Gemisch von mindestens zwei Verbindungen mit jeweils mindestens zwei Dop- 
pelbindungen, wobei das Gemisch ein GFV von 200 bis 600 g/mol Doppelbin- 
dung aufweist, und zumindest zwei der Verbindungen jeweils mindestens zwei 
(Meth)acrylsaureester als Doppeibindungskomponente enthalten, und GFV be- 
deutet: 
n 

2 oqxMWi/Zi = GFV mit 
i=1 



n 

SOi =1 
i=1 



a, entspricht dem molaren Anteil der Verbindung (i) im Gemisch, 
n entspricht der Anzahl der Verbindungen im Gemisch und n ist > 2, 
Zi entspricht der Anzahl der Doppelbindungen in der Verbindung (i), 
MWi entspricht dem Molekulargewicht der Verbindung (i). 

Gemisch gemaB Anspruch 1 , wobei das Gemisch ein GFV zwischen 240 und 
400 g/mol Doppelbindung, bevorzugt ein GFV zwischen 250 und 350 g/mol 
Doppelbindung aufweist. 

Gemisch gemaB einem der Anspruche 1 Oder 2, wobei n 2, 3 oder 4, bevorzugt 2 
bedeutet. 

Gemisch gemaB einem der Anspruche 1 bis 3, wobei zwischen den 
Verhaltnissen MW/Z von zwei Verbindungen mindestens ein Unterschied von 
mindestens 50 g/mol Doppelbindung, bevorzugt von mindestens 100 g/mol 
Doppelbindung, besonders bevorzugt mindestens 250 g/mol Doppelbindung 
liegt. 

Gemisch gemaB.einem der Anspruche 1 bis 4, wobei eine Verbindung ein 
Verhaltnis MW/Z von unter 400 g/mol Doppelbindung, bevorzugt von unter 300 
g/mol Doppelbindung, besonders bevorzugt unter 200 g/mol Doppelbindung, 
insbesondere unter 150 g/mol Doppelbindung aufweist 

Gemisch gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, wobei eine Verbindung ein 
Verhaltnis MW/Z von uber 400 g/mol Doppelbindung und unter 10000 g/mol 
Doppelbindung, bevorzugt von uber 600 g/mol Doppelbindung und unter 1000 
g/mol Doppelbindung aufweist. 
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7. Gemisch gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, wobei Z mindestens einer 
Verbindung zwischen 2 und 6, bevorzugt bei 2, 3 Oder 4 liegt. 

8. Gemisch gemaB einer der Anspruche 1 bis 7, wobei die Verbindungen Ester F } 
5 sind die durch die Veresterung von Polyalkoholen Aj mit (Meth)acrylsaure 

zuganglich sind und jeder Polyalkohol Aj Zj Hydroxyfunktionen und 2 bis 50 
Kohlenstoffatome aufweist. 

9. Gemisch gemaB einer der Anspruche 1 bis 8, wobei eine Verbindung durch eine 
1 0 der folgenden Formeln reprasentiert wird: 



V\AO)p r f° T ^0^ AO )P 2 ^Y^ 

« 1 R5 R2 

R5 la, 



. 3 (A0)P 3 \ 0 ^^ 0 .(A0) P1 A^ 





R1 

R2 

(AO)p 2 




15 O |b> 




20 



Oder 
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/ 



,(AO)p 4 





0 ^(AO)Pi 




(AO)p 2 




Id 



10 



15 



mit AO bedeutet fur jedes AO unabhangig voneinander -0-CHR7- 
CHR8- Oder -CHR7-CHR8-0-, mit R7 und R8 unabhangig voneinander 
H, lineares oder verzweigtes C1-C8-Alkyl, 

R5 und R6 unabhangig voneinander H, lineares oder verzweigtes C1- 
C8-Alkyl, 

n ist 1 , 2 oder 3 

p1 ist 0, 1 oder 2, 

p2 ist 0, 1 oder 2, 

p3 ist 0, 1 oder 2, 

p4 ist 0, 1 oder 2, 

R1 , R2, R3, R4 unabhangig voneinander H oder CH3, 
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1 0. Gemisch gemaB einer der Anspruche 1 bis 9, wobei eine Verbindung durch eine 
der folgenden Formeln reprasentiert wird: 




R1 



R5 



(AO)a 




R2 



la, 




O 

R3 



(AO) P 3 



-(AO) Pl 




ex R2 

^(AO)p 2 



R1 




Oder 
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10 



15 




,(AO)p 4 

/ R4 




1 X (AO)p 3 ^ / R1 

CL P2 
(AO)p 2 > 



R3 




20 



Id 

mit AO bedeutet fur jedes AO unabhangig voneinander -0-CHR7- 
CHR8- oder-CHR7-0HR8-O-, mit R7 und R8 unabhangig voneinander 
H, lineares Oder verzweigtes C1-C8-Alkyi, 

R5 und R6 unabhangig voneinander H, lineares oder verzweigtes C1- 
C8-Alkyl, 

n ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Oder 20, 

p1 ist 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Oder 20, 

p2ist7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Oder 20, 

p3ist7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oder 20, 

p4ist7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oder 20, 

R1, R2, R3, R4 unabhangig voneinander H oder CH3. 



11. 



25 



Gemisch gemaG einer der AnsprOche 9 oder 10, wobei AO bedeutet fur jedes 
AO unabhangig voneinander EO oder PO, 



wobei EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 



30 



PO bedeutet unabhangig voneinander O-CH2-0H(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 
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R5 und R6 unabhangig voneinander H oder CH3 

Verfahren zur Herstellung eines Estergemisches aus den Estem F, gemaB einem 
der Anspruche 1 bis 1 1 ausgehend von einem Alkoholgemisch aus den 
Polyalkoholen A| unnfassend die Schritte 

a) Umsetzung von den Polyalkoholen A, mit (Meth)acrylsaure in Anwesenheit 
mindestens eines Veresterungskatalysators C und mindestens eines 
Polymerisationsinhibitors D sowie gegebenenfalls eines mit Wasser ein 
Azeotrop bildenden Losungsmittels E unter Bildung eines Estergemisches 
aus den Estem Fj, 

b) gegebenenfalls Entfernen zumindest eines Teils des in a) entstehenden 
Wassers aus dem Reaktionsgemisch, wobei b) wahrend und/oder nach a) 
erfolgen kann, 

f) gegebenenfalls Neutralisation des Reaktionsgemischs, 

h) falls ein Ldsungsmittel E eingesetzt wurde gegebenenfalls Entfernen dieses 
Losungsmittels durch Destination und/oder 

i) Strippen mit einem unter den Reaktionsbedingungen inerten Gas. 

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 

der molare Uberschuss (Meth)acrylsaure zu den Polyalkoholen A| 
mindestens 5*Zi mol-% betragt und 

die in dem nach dem letzten Schritt erhaltenen Reaktionsgemisch 
enthaltene, gegebenenfalls neutralisierte (Meth)acrylsaure im wesentlichen 
im Reaktionsgemisch verbleibt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die (Meth)acrylsaure aus dem nach dem letzten Schritt erhaltenen Estergemisch 
enthaltende Reaktionsgemisch zu nicht mehr als 75 Gew.-% abgetrennt wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
das nach dem letzten Schritt erhaltene Estergemisch enthaltende 
Reaktionsgemisch eine Saurezahl gem. DIN EN 3682 von mindestens 25 mg 
KOH/g aufweist. 

Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
das nach dem letzten Schritt erhaltene Estergemisch enthaltende 
Reaktionsgemisch einen Gehalt an (Meth)acrylsaure von mindestens 0,5 Gew.- 
% aufweist. 
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17. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
in der Umsetzung a) das molare Verhaltnis der (Meth)acrylsaure zum 
Alkoholgemisch Aj mindestens S*Z\ :1 betragt. 

5 18. Verfahren zur Herstellung eines vernetzten Hydrogels, umf assend die Schritte 

k) Polymerisieren eines Estergemisches aus den Estern Fi gemaB einem der 
Anspruche 1 bis 1 1 mit (Meth)acrylsaure, mit gegebenenfalls zusatzlichen 
monoethylenisch ungesattigten Verbindungen N, sowie gegebenenfalls 
10 mindestens einem weiteren copolymerisierbaren hydrophilen Monomer M in 

Gegenwart mindestens eines Radikalstarters K und gegebenenfalls 
mindestens einer Pfropfgrundlage L, 

I) gegebenenfalls Nachvemetzung des aus k) erhaltenen 
Reaktionsgemisches, 
15 m) Trocknung des aus k) oder I) erhaltenen Reaktionsgemisches und 

n) gegebenenfalls Mahlen und/oder Sieben des aus k), I) oder m) erhaltenen 
Reaktionsgemisches. 

1 9. Verfahren zur Herstellung eines vernetzten Hydrogels, umfassend die Schritte a) 
20 bis i) gemaB einem der Anspruche 12 bis 17 und zusatzlich 

k) Polymerisieren des Reaktionsgemischs aus einer der Stufen a) bis i), 
soweit durchlaufen, mit gegebenenfalls zusatzlichen monoethylenisch 
ungesattigten Verbindungen N, sowie gegebenenfalls mindestens einem 
25 weiteren copolymerisierbaren hydrophilen Monomer M in Gegenwart 

mindestens eines Radikalstarters K und gegebenenfalls mindestens einer 
Pfropfgrundlage L, 
I) gegebenenfalls Nachvemetzung des aus k) erhaltenen 
Reaktionsgemisches, 
30 m) Trocknung des aus k) oder I) erhaltenen Reaktionsgemisches und 

n) gegebenenfalls Mahlen und/oder Sieben des aus k), I) oder m) erhaltenen 
Reaktionsgemisches. 

20. Polymer, erhaltlich nach einem Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 8 oder 
35 19. 

21 . Vernetztes Hydrogel, enthaltend mindestens ein hydrophiles Monomer M in 
einpolymerisierter Form, vernetzt mit einem Estergemisch aus den Estem Fi 
gemaB einem der Anspruche 1 bis 1 1 . 

40 

22. Vernetztes Hydrogel, enthaltend mindestens ein hydrophiles Monomer M in 
einpolymerisierter Form, vernetzt mit einem Estergemisch aus den Estem Fi 



4 
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enthaltenden Reaktionsgemisch, wie es erhaltlich nach einem Verfahren der 
Anspriiche 12 bis 15 ist. 



23. Verwendung eines Polymers gemaB einem der Anspriiche 20 bis 22 in 
Hygieneartikeln, Verpackungsmaterialien und in Nonwovens. 



24. Stoffgemisch, enthaltend 



0,1 bis 40 Gew.-% mindestens eines Estergemisches aus den Estern Fj 
1 0 gemaB einem der Anspriiche 1 bis 1 1 , und (Meth)acrylsaure, 

0,5 - 99,9 Gew.-% mindestens eines hydrophilen Monomers M, 
0-10 Gew.-% mindestens eines Veresterungskatalysators C, 
0-5 Gew.-% mindestens einen Polymerisationsinhibitors D und 
0-10 Gew.-% eines Losungsmittels E, 
1 5 "lit der MaBgabe, dass die Summe immer 1 00 Gew.-% betragt. 

25. Stoffgemisch gemaB Anspruch 24, enthaltend zusatzlich 

Verdunnungsmittel G ad 100 Gew.-%. 



20 



26. Vernetztes Hydrogel, erhaltlich aus einem Stoffgemisch gemaB Anspruch 24 
Oder 25 und zusatzlich 



I) gegebenenfalls Nachvemetzung des erhaltenen Reaktionsgemisches, 
25 m) Trocknung des direkt erhaltenen Oder aus I) erhaltenen 

Reaktionsgemisches und 
n) gegebenenfalls Mahlen und/oder Sieben des direkt erhaltenen Oder aus I) 

Oder m) erhaltenen Reaktionsgemisches. 



30 27. Verwendung eines Reaktionsgemisches erhaltlich nach einem der Anspriiche 1 2 
bis 1 7 Oder eines Stoffgemisches nach Anspruch 24 oder 25 



als Radikalvernetzer von wasserabsorbierenden Hydrogelen, 
als Ausgangsstoff fur die Herstellung von Polymerdispersionen, 
als Ausgangsstoff fur die Herstellung von Polyacrylaten, 
als Lackrohstoff oder 
als Zementadditiv. 

28. Vernetztes Hydrogel gemaB einem der Anspriiche 20, 21 , 22 oder 26 mit einem 
Restvernetzergehalt kleiner 10 ppm, bevorzugt kleiner 8 ppm, besonders 
bevorzugt kleiner 5 ppm. 
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29. Verwendung eines Estergemisches aus den Estern F, gemaS einem der 

AnsprOche 1 bis 11 zur Herstellung von wassrige Fliissigkeiten absorbierende 
Hydrogel-formende Polymere. 



Verwendung eines Estergemisches gemaB Anspruch 29, wobei jede 
Esterkomponente F, bezogen auf die Gesamtmenge der Monomere zu weniger 
als 2 Gew.-%, bevorzugt 1 Gew.-%, vorliegt. 



